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Co jest barvivo a rozdělení barviv. 


Slovem barva rozumíme obyčejně látku, která činí na zrak 
náš týž dojem, jako jednoduché barvy vidma čili spektra sluneč¬ 
ního. Jest lépe tudíž oněm látkám, jichž užíváme k barvení, ríkati 
místo barvy barviva. 

V obchodě pak shrnujeme pod tento název různé látky, ma¬ 
jící společnou vlastnost, že jsou schopny zakryti původní barvu 
předrfiětu, kterýž jsme jimi natřeli nebo napustili. 

Barviva jsou sloučeniny přirozené a umělé, nerostné 
(minerální) a organické (ústrojné) a dle toho je i dělíme. 
Mimo to rozdělujeme barviva dle dojmu zrakového na běloby, 
červeně, žlutě, modře, zeleně a dále dle způsobu upotře¬ 
bení na barvy malířské a natěračské, knihtiskařské, 
ku potiskování tkanin, atd., a i jinak. 

Počet barviv jest neobyčejně veliký. 


O vzniku a výrobě barviv. 

Vznik dnes známých přirozených, mnohdy krásnými odstíny 
se vyznamenávajících barviv třeba hledati v pravěku. 

Při převratech, jež se na zemi tehdy odehrály, působily stří¬ 
davě teplo a studeno, voda a kysličník uhličitý, páry a plyny. 
Rostliny i zvířata zasypány spoustou kamení a slisovány ohrom¬ 
ným tlakem přeměnily se postupem času za nepřístupu vzduchu 
v nerosty. 

Příkladem takovéto přeměny, úplného zkamenění jest dnešní 
kamenné uhlí, kdežto uhlí hnědé jest zkamenělinou neúplnou, ne¬ 
dokončenou. 

Smíšením zemité massy s pryskyřicí, vytlačenou ohromným 
tlakem navrstvené půdy ze zasypaného dříví, vznikly olejonosné 
zeminy. 

Nashromážděné bahno vyschlých jezer ztvrdlo, bylo při otře¬ 
sech země zasypáno a pak mocným tlakem přeměněno v nový 
útvar. 

Vznikl kamenec a vitriolová břidlice, jež se sirou a kyslíkem 
utvořily kyseliny, tyto uvolnily železo a vyloučily kysličníky že- 
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leza. Kysličníky železa přeměněny opětně rozkladem, zvětráním 
a rozpuštěním v hlíně a hlinité břidlici, v okry. 

Týmž způsobem prostoupen více či méně i vápenec železem, 
čímž utvořeny v lůně země mohutné žíly železné rudy a ložiska 
okrů. 

Nesčíslná řada chemických a fysikálních procesů odehrávala 
se v podzemní laboratoří a byla příčinou vzniku dnes známých 
přečetných barviv nejrozmanitějších odstínů. 

Při tom účinkem vysokého žáru přeměněny hlinité zeminy 
prostoupené železem v červená barviva (krevel, červená hlína, 
bolus a m. j.). 

Podobným způsobem vznikly i rudy olovnaté, zinkové, mě¬ 
děné,^ zlaté, stříbrné, kobaltové, niklové, uranové atd. 

Že při tvoření se rud, nerostů a kovů spolupůsobily i vlivy 
elektrické a magnetické, jest nesporno. 

Výroba barviv jest nejstarším chemickým průmyslem, neboť 
již v starém věku známo bylo umění malířské a barvířské; te¬ 
hdejší výroba barev byla však obtížnou a nákladnou. 

Používalo se tehdy pouze barviv rostlinných a živočišných, 
indiga, mořeny a pod., známých velmi dobře již starým Římanům 
a Řekům. 

Značně byla zdokonalena technická výroba barviv ve středo¬ 
věku alchymisty, kteří při pokusech nalézti zlato, vynalezli mno¬ 
hou methodu na výrobu chemických barviv. 

V přírodě se vyskytující zemité barvy byly v minulých sto¬ 
letích považovány za bezcenné a upotřebovány při hornickém do¬ 
bývání rud k zasypání opuštěných šachet. 

Teprve v předešlém století došly zemité barvy ocenění a do¬ 
bývány ze země až do dnes buď hornicky (pomocí šachet a štol), 
nebo týmž způsobem jako hlína v hliništích (terasovitě), časem 
i jako vedlejší výrobek. 

Největší díl surovin k výrobě barviv získává se v dolech na 
železnou rudu; tvrdé, vysokoprocentní rudy zpracují se výhradně 
v hutích, měkčí, beztvaré rudy železné, jakož i hlinité a železem 
chudé, hnědé i žluté okrovité zeminy, méně vhodné k zpracování 
v hutích, upotřebují se k výrobě barviv. 

Barviva v obchodě se vyskytující možno rozděliti dle jich 
původu ve čtyři skupiny. 

I. skupinu tvoří barviva přirozená (přírodní), ze¬ 
mitá, která vyskytují se v přírodě již hotova a jež třeba pouze 
přiměřeným způsobem (plavením, mletím a prosíváním) upravili, 
aby sloužila k praktické potřebě (pro malíře a natěrače). Jsou to: 
okr, malachit, zelená hlinka a j. 

II. skupinu tvoří umělá, chemicky vyrobená barviva ne¬ 
rostná, jako: modř berlínská, ultramarin, šmolka, žluf chromová, 
běloba a m. j. 
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Kdežto barviva prvých dvou skupin řadíme vesměs do říše 
nerostné a proto je také zoveme barvivý nerostnými čili m i- 
nerálnými, tvoří III. skupina barviva původu rostlin¬ 
ného nebo živočišného (karmín, indigo, mořena, červené 
dřevo kampeškové a pod.), a proto označuji se barvivý orga¬ 
nickými, přirozenými. 

IV, skupinu pak tvoři nepřehledná řada barviv dehto¬ 
vých, vesměs vyráběných uměle (umělá barviva orga¬ 
nická). 

Pokud se týče barviv přirozených, zemitých, stačí, aby sě 
mohla upotřebiti, pouze je čistě mechanicky zpracovati. 

Hroudy a tvrdé kusy surové barvy, byť i zdánlivě čisté a 
písku prosté, rozdrtí se vhodnými k tomu přístroji a pak vyplaví, 
čímž se jemné částečky barviva oddělí od hrubých (písku, hlíny 
a pod.). 

Barvivo jest tim cennější, čím prostší písku. 

Čím vyplavené barvivo jest prostší hlíny, tím rychleji se usa¬ 
zuje v podobě barevné, kašovité ssedlíny, která jest opět tím 
hustší a pevnější, čím delšího času a klidu ji ponecháme k usazení. 

Kašovitá barevná ssedlina nanese se pak v silných vrstvách 
na prkna a suší v sušárnách. 

Sušárny na sušení barevné kaše nacházejí se buď na volném 
prostranství přímo u továrny, nebo kde se pracuje v továrně 
parou, jsou zřízeny i zvláštní sušárny, vytápěné přebytečnou 
parou. 

Usušené barvivo tvoří kousky nebo chuchvalce, které se roze¬ 
mílají na prach a prach se prosívá sítem, nebo se pálí v pecích. 
Pálením barevného prachu v pecích přeměiíují se hydráty železa 
ztrátou chemicky vázané vody v kysličníky krásných barevných 
odstínu. 

Tak na př. přirozené okry železité, skládající se z hydrátu 
železitého jsou žluté. Pálíme-li je povlovně, kalcinujíce, nabýváme 
vyháněním vody z nich odstínů čím dále Červenějších až konečně 
zbývá temně červený kysličník železitý, prostý vody, Kalcinací 
připravují se pálené okry, umbry, sametové hnědě, v nichž mimo 
železa vystupuje i mangan. 

Docílený tu odstiň barvy jest odvislým nejen od materiálu 
a zvláštních chemických poměrů, ale i od dobře konstruované 
pece, průběhu pálení a zručnosti i dovednosti výrobce. 

Aby zemitá barviva nabyla krásného ohnivého vzezření, 
„krášli se“ někdy, t, j. mísí se s uměle vyrobenými barvivý mi¬ 
nerálními nebo dehtovými sytých odstínů. 

Cena barviv přirozených závisí na vzácnosti materiálu, na 
úpravě, ba i na účelu. Čím jemnější jest prášek, čím vydatnější 
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barvivo, čím vetší povrch jím lze pokryti za stejného effektu, tím 
totéž barvivo jest dražší. 

Mnohem obtížnější než výroba nerostných barviv přirozených 
jest výroba umělých barviv nerostných čili minerálních a to zvláště 
některých. 

Tato barviva umělá jsou naprosto týchž vlastností jako při¬ 
rozená a vytísnila mnohé přirozené barvivo (na př. přirozenou 
rumělku, ultramarin a ].). 

Nejjednodušším způsobem lze získati nerostná umělá barviva 
a to v podobě barevné ssedliny vzájemným srážením dvou roz¬ 
toků soli. 

Tak na př. přidáme-Ii k roztoku soli olovnaté (třeba octanu 
olovnatému) roztok chromanu draselnatého, vznikne krásně žlutá 
sraženina, která vyprána a usušena přichází do obchodu pode 
jménem žluť chromová ; čirý roztok žluté krevní soli, míšen jsa 
s roztokem soli železité, poskytuje opětně sraženinu modři ber¬ 
línské. 

Jindy svádíme látky za vyššího tepla a tak nabýváme barviv 
umělých (ultramarín). Způsob výroby barviv umělých, jako bě¬ 
loby, ultramarínu a pod. působí ovšem již mnohem větších obtíží 
než výroba barviv srážením a bývá mnohdy i tajemstvím továrny. 

K tovární výrobě umělých barviv minerálních slouží také 
i rudy hornicky dobývané, které dříve než se upotřebí k výrobě 
barviv, třídí se a čistí. 

A tak používá se olova, zinku, kobaltu a mědi nejen jako 
kovu, ale i v průmyslu chemickém a to zvláště k výrobě různých 
barviv. 

Tak na př. mnoho továren zabývá se výhradně přeměnou 
olova a zinku v kysličníky, t. j. přeměnou obou kovů v barvy 
natěračské. 

V továrnách upravují také z barviv různě syté odstíny při- 
měšováním bílých látek (křídy, sádry a chemicky nečinného sí¬ 
ranu barnatého). 

Přimíšenin těchto, skoro bezcenných, bývá někdy převážné 
procento, čímž ovšem pak klesá barvitost barviv. 

Není lhostejno, která barviva navzájem mícháme, nebo naná- 
šíme-li je na dřevo či stěny vápenné. Zásaditá povaha vápna ne¬ 
škodí modrému a zelenému ultramarínu, ale ihned nebo brzo po¬ 
rušuje barviva modrá a zelená, jejichž základem jest modř pa¬ 
řížská aneb tak zv. minerální. (Mineralblau. Neubergblau.) 

Časem také nastávají v jistých směsích barviv chemické re¬ 
akce, dávající kombinace jinak zbarvené. 

Nejopatrněji však nutno zacházeti s barvivý, jichž základem 
jest síra (ultramarín, rumělka); kombinacemi s barvivý, jichž zá¬ 
kladem jest těžký kov (olovo) nastávají reakce, poskytující sirníky 
kovů ohyzdně zbarvené. 
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Konečně jest na úkor barviv i dnešní složení atmosféry, 
která vlivem četných závodů průmyslových obsahuje tolik sirných 
sloučenin, že ponenáhlu jimi trpí barvy nekryté. 


O zření barev a o barvách se stránky fysikální. 

Kromě zdravých očí jest k vidění třeba též světla. Ne však 
každé oko, které vidí, má pro barvy a jich harmonii stejný smysl; 
někdo nemá vůbec smyslu pro barvité úkazy vyskytující se 
v přírodě. 

Světlo, vlnivý to pohyb étheru (neviditelné a nevážitelné 
hmoty vyplňující vesmír), jak ze svítících předmětů (slunce) vy¬ 
chází, obsahuje značné množství světelných paprsků, různících se 
fysikálně dobou kmitu (chvění), délkou vlny, lámavosti a che¬ 
mickým účinkem. 

Rozloží-li se toto světlo skleněným hranolem (viz Učebnici 
pro drogisty, díl 111., Fysika, str. 28 a 29) v jednotlivé různo¬ 
barevné složky (barvy) a působí-li jedna z těchto složek co jedno¬ 
duché světlo (jež více nelze rozložití) určité délky vlny na zrak, 
způsobuje pocit určité barvy. 

Jest velké množství pocitů barevných, z nichž každý přísluší 
světelnému paprsku určité délky vlny. 

Z nepřetržité řady barevných dojmů poznenáhlu v sebe pře¬ 
cházejících, jak je lze spatřiti na př. vedle sebe ve vidmu čili 
spektru slunečním (o němž bylo pojednáno obšírněji ve „Fysice"; 
viz tuto), vyňal člověk některé zvláště vynikající, mezi sebou co 
nejvíce různé, nepodobné, a označil je jmény: červeň, žluť, zeleň, 
modř. 

Tím usnadnil si označování barev, ježto ostatní nesčíslné ba¬ 
revné dojmy jsou podobny některému ze čtyř jmenovaných. 

Působí-li dvě jednoduchá světla na př. červené a žluté, sou¬ 
časně na totéž místo sítnice oční, neobjeví se pocity obou barev 
(červené a žluté), nýbrž nastane pocit barvy jedné, v níž nelze 
rozeznati žádnou z obou barev dřívějších, a sice objeví se pocit 
barvy^ pomerančové. 

Čím dále od sebe ve vidmu čili spektru stojící světla se mísí, 
tím více mizí pocit barevný a převládá pocit světla bílého. 

Tak světlo červené a zelené působí pocit žlutá, jemuž přimí¬ 
šeno velmi mnoho bílého, červené a zelenomodré světlo pak pů¬ 
sobí docela jen pocit světla bílého. Barevná světla, jež současně 
na zrak působíce vzbuzuji dojem světla bílého, šlovou komple¬ 
mentární (doplňovací), 

Z předešlého vysvítá, že barva jest se stanoviska fysikálního 
zrakový pocit, způsobený podrážděním sítnice oční světlem. 

Rozeznáváme barvy jednoduché, jež více nelze rozložití 
a barvy složené z jednoduchých. 
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Světlo bílé, jež slunce k nám vysílá, jest složeno z přeroz- 
manitých barev (druhá světla), jež se nalézají v duze a které se 
od sebe liší různým lámáním (lomem ve skleněném hranolu), jak 
dokázal r. 1666 Isak Newton, který zároveň ukázal, že lze z nich 
opět složití světlo bílé. 

Příroda sama provádí pokus rozkladu světla bílého v duhu 
(viz o této ve „Fysice"); my pak můžeme jej podobně rozložití, 
provádíme-li jej skleněným hranolem. Obraz těchto jednoduchých 
barev v podobě podélného barevného pruhu nazýváme vidmem 
čili spektrem. Barev ve vidmu (spektru) jest nesčíslné množství, 
každá jeví mnoho odstínů a jedna ve druhou znenáhla přechází. 

Rozeznáváme sedm hlavních barev ve vidmu: červenou, oran¬ 
žovou, žlutou, zelenou, světle modrou, temně modrou a fialovou. 
Barvy vidmové jsou jednoduché, nebof procházejíce znovu hra¬ 
nolem, již se nerozkládají, nemění se, neobdržíme žádnou jinou 
barvu, kdežto barvy složené, které povstaly ze dvou barev vidma, 
možno rozložití v ony barvy, na př, oranž ve žlutou a červenou. 
Barvy: červenou, modrou a žlutou zoveme základními (pri¬ 
márními), barvy jich smíšením povstalé podvojnými a po- 
trojnými atd. 

Pokud se týče lomu, nejméně lomeny se jeví paprsky čer¬ 
vené, nejvíce fialové. Vlny červených paprsků jsou nejdelší, fia¬ 
lových nejkratší. 

Mícháním barev jednoduchých vznikají barvy smíšené. Světla 
barevná míchají se různým způsobem, tak na př. barvy vidmové 
tím způsobem, že se soustřeďují čočkou spojnou v barvu jednu; 
barvy pak těles barevných mícháme na př. kotoučem, na jehož 
výsečích jsou naneseny barvy, jež se mají smíchati: rychlým otá¬ 
čením kotouče způsobují na kotouči nanesené barvy pocit barvy 
jediné. 

Mícháme-li vespolek všecky barvy, jak jsou ve vidmu, vzniká 
opět barva bílá, která však jsouc méně intensivní mění se v še¬ 
dou. Rovněž obdržíme barvu bílou míchajíce pouze některé 
barvy. 

Dvě barvy, které v určitém poměru smíchány dávají barvu 
bílou, zovou se barvy doplňovací čili komplementární 
(kontrastní). 

Tak vyjmeme-li jednu barvu ze spektra, na př. červenou a 
ostatní barvy sloučíme v jednu (zelenou), obdržíme barvy dvě, 
červenou a zelenou, jež dohromady dají opět světlo bílé a jme¬ 
nujeme tudíž paprsky barev, které spolu v bílou se doplňují, do¬ 
plňujícími. 

Mezi barvami vidmovými jsou tyto páry barev doplňovacími: 
červená a zelenomodrá, oranžová a chrpová, žlutá a indychová 
temně modrá), zelenožlutá a fialová. 






Mnozí udávají poněkud jiné nuance, neboť vidění vůbec a 
barev zvlášť jest, jak již bylo drive praveno, subjektivní. Dva je¬ 
dinci nemaji úplně tentýž dojem, nevidí úplně tutéž barvu, ba ně¬ 
kteří nerozeznávají vůbec některé barvy (slepota pro barvy = dal- 
tonismus). 

Zvířata, jak se zdá, a pokusy i dokázáno, vidi některé barvy 
jinak, nebo některé barvy vůbec nevidí (mravenci). Býka dráždí 
barva červená, jelikož příliš prudce působí na jeho zrak. 

Však i na lidi působí různé barvy různě : červená rozčiluje, 
zelená uklidňuje (působí vůbec na oČi dobře), pod vlivem světla 
modrého nastává necitelnost. 

Pojem doplňovacích barev možno si dobře uvědomit! někte¬ 
rými zjevy, jež každý snad již někdy pozoroval. 

Tak na př. zíráme-li upřeně nějakou dobu na červenou skvrnu 
na bílé půdě a pak pohlédneme na bílou plochu, uvidíme zelenou 
skvrnu na bílé půdě. 

Hledime-li večer do žlutobílého světla lampy petrolejové, 
vidíme na papíře obraz plamene v barvě doplňovací — modré, 
Květ šeříku večer při žlutém světle jeví se bílým, neboť barva 
světla a šeříku se doplňují na barvu bílou. 

Mícháním více než dvou barev neobdrží se nové pocity bar¬ 
vové; většinu barev smíšených lze obdržeti různými dvojicemi 
barev jednoduchých. 

Všecky barvy liší se od sebe třemi vlastnostmi: 1. tonem, 
2, sytostí, 3. jasností (intensitou). 

Ton barvy závisí na délce vln. Sytou nazýváme barvu, která 
svou povahu co nejlépe vyjadřuje; sytost jest stupen čistoty neb 
určitosti, s kterou barva vystupuje a závisí na množství přimícha¬ 
ného světla bílého. Máme ji za tím sytější, čím od bílého, bez¬ 
barvého světla jest vzdálenější. 

Jasnost neboli intensita barvy jest mocnost dojmu, který 
barva v oku způsobuje a závisí na živé síle chvějícího se étheru, 
působícího na sítnici. 

Na jasnost má vliv nejen množství, ale i jakost barvy. 

Barvě, která jest sytou a intensivní zároveň, zejména červené 
a žluté, říkáme ohnivá. 

Barvy těles mají původ svůj ve světle, které na ně do¬ 
padá a povstávají různým způsobem ; 

1. Dispersí (rozptýlením světla lomem v barvy jednoduché), 
jako barvy duhy, rosy, hra barev drahokamů do hran brou¬ 
šených a p. 

2. Částečnou absorpcí (pohlcováním) světla na ně do¬ 
padajícího, neboť tělesa světlo na ně dopadající rozkládají, jednu 
část pohlcují a jednu propouštějí nebo odrážejí. 

Těleso průhledné (t. j. takové, které na něho dopadající pa¬ 
prsky sluneční propustí) jeví ve světle procházejícím takovou 
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barvu, která povstává smíšením všech druhů oněch paprsků, jež 
propouští. Jest tedy těleso průhledné, na př. sklo červené, jestliže 
všechny paprsky pohlcuje, až na ty, jež vespolek dávají barvu 
červenou a tuto propouští. 

Propouští-li těleso všecky paprsky v tom poměru, jako jsou 
ve světle bílém, jest čiré, bezbarvě průhledné (sklo, 
led atd ). 

U těles neprůhledných (t. j. takových, které na ně dopadající 
paprsky sluneční odráží) vniká světlo do jisté hloubky, částečně 
se zde pohlcuje a ostatek odráží; těleso jeví pak tu barvu, která 
vzniká smíšením paprsků odražených (hlinka červená, šmolka 
a pod.). 

Těleso, jež všecky druhy paprsků, jak jsou zastoupeny ve 
světle bílém, odráží, jest bílé (baryt, sníh atd.). 

Tělesa bezbarvě průhledná, čirá, stávají se bílými, rozdrobí- 
me*li je na prášek; roztlučeme-li totiž těleso průhledné, tu, ač 
jsou všechny částice průhledný, přece procházejí paprsky světelné 
jen jednotlivými částicemi a na jiných se lámou a odrážejí, tak 
jako se lámalo světlo procházejíc hranolem; celek zdá se nám 
neprůhledným (průhledný krystal kamenné soli mění se v bílý 
prášek, průhledná voda v bílou pěnu a p.). 

Podobně i tělesa barevně průhledná, rozdrobena na drobné 
kusy nebo prášek, stávají se barevně neprůhlednými (krystally 
modré skalice jsou průhledné, modré; rozetřeny dají prášek bílý, 
neprůhledný). 

Těleso, jež všecky paprsky pohlcuje a nižádných neodráží 
ani nepropouští, jest černé. 

Těleso, jež všecky paprsky světla bílého stejně seslabujc, jest 
šedé, je-li neprůhledné, a tmavé, je-li průhledné. 

Míchání barviv (barevných prášků, tekutin) třeba roze- 
znávati od míchání barevných světel. 

Při míchání barviv děje se odnímání barev, při míchání ba¬ 
revných světel přidávání barev, čili jinými slovy mícháním pa¬ 
prsků barva se sesiluje, mícháním barviv se pak seslabuje. 

Proto také, smícháme-lí světlo žluté a modré, dostaneme 
barvu bělavou a smícháme-li barvivo žluté s modrým, dostaneme 
směs zelenou. 

Tyto na pohled si odporující zjevy lze si snadno vysvětliti 
uvážíme-li, že v prvém případě jde o paprsky, v druhém o hmoty 
barevné a známe-li rozdíl mezi hmotami bezbarvými a barevnými, 
průhlednými a neprůhlednými. 

Má-li těleso jeviti svou barvu, musí barva ta býti obsažena 
ve světle, jímž jest osvětleno; proto při denním světle a jemu 
podobném obloukovém světle elektrickém, světle magnesiovém a 
acetylenovéni jeví předměty nejlépe své barvy. 
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Při umělém osvětlení (plynem, svíčkami, petrolejem atd.) 
nelze dobře všecky barvy rozeznávali, protože tyto zdroje světelné 
jsou silně nažloutlé, ano i narudlé, obsahujíce mnohem více pa¬ 
prsků červených a žlutých než modrých a fialových. 

3. Barvy těles vznikají též interferencí. 

Interference světla jeví se všude, kde dva nebo více paprsků 
současně působí na tytéž částice étherové, což má za následek 
zvětšení nebo zmenšeni intensity světla, jako jest při ohybu světla 
procházejícího úzkými štěrbinami nebo kolem tenounkých vláken 
nebo drobných tělísek (na pavučinách ve slunci, na poprášených 
skleněných tabulích), dále při barvách tenkých vrstev (bubliny 
vodní, mydlinové, tenounké vrstvy mastnoty na vodě). 

K barvám interferenčním náležejí také barvy měnivé, jež 
pozorujeme na hedvábí, ptačím peří, na broucích, perleti a j. a 
barvy kalných ústředí. 

Zjev kalného prostředí možno pozorovat! na mléku, zejména 
sbíraném, je-li v temné nádobě, nebo průhledné, ale s temným 
pozadím ; mléko zdá se nám modravé. 

Je-li za nějakou průsvitnou látkou temné pozadí, zdá se nám 
látka modrá nebo fialová. 

Fysikálně vysvětluje se zjev ten tím, že malé částice těles 
nejlépe odrážejí ty paprsky světelné, které mají nejkratší vlny, a 
to jsou modré a fialové paprsky. 

Zvláštním úkazem jest, že silně zředěné barvy zdají se nám 
jiných odstínů, než tytéž sehnané před zředěním. 

Jsou nejen světlejší, ale změní částečně i odstín; jsou vždy 
chudší na červené paprsky, tedy oranž bude žlutší, modř vicc do 
zelena. 

Směs dvou barev vzniklá michánim, není nikdy tak čistá 
jako barva téhož odstínu (směs barvy modré a žluté není nikdy 
tak intensivní, tak čistě sytá jako zeleň, původně zelená) a to 
jednak proto, že povstala pohlcením paprsků, kdežto zeleň přímo 
zelená paprsky světla odráží, jednak proto, že barvy nejsou čisté. 

Nerostná barviva bílá. 

A, Zemitá barviva bílá (přirozená). 

Barviv zemitých užívá se v malířství dekoračním a v různých 
řemeslech. 

Ze stanoviska chemického možno je děliti na křemiči- 
tany, sírany, uhličitany a kysličníky. 

Mezi křemičitany patří: 

Hlinky bílé. Jsou to vodnaté křemičitany hlinité, více neb 
méně jemné a čisté, vzdorující dobře účinkům kyselin i zásad 
(viz též Učebnici pro drogisty, díl III., str. 296 a 297). Vznikají 
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v přírodě větráním nerostů živco^vých a do obchodu přicházejí 
pod jménem hlinka malířská, v Čechách u Plzně, Mezouně a j. 
se nacházející (nemá býti pískovitá a šedě zbarvená) a hlinka 
porculánová, zvaná jinak, dle stupně čistoty, kaolin, chiiia- 
clay, hlinka karlovarská, lenzin nacházející se v Čechách, 
hlavně v okolí Karlových Varů, Plzně a Budějovic. (Lenzin 
Leichtspat, jest zvláště lehký druh hlinky porculánové, užívaný 
do barev a k plnění papírové massy, kdežto ostatní vyjmenované 
druhy hlinky porculánové, kaolin atd., upotřebuji se jako čistící 
prostředky, ve štukatérství, k plnění mýdel, k čeření a filtrování 
tinktur a i v sklářství). 

Jest pěkně bílá (tím bělejŠí, čím méně obsahuje železa), bez¬ 
tvará, drobivá, na lomu drsná, na vrypu lesklá. Ssaje dychtivě 
vodu, v niž měkne a stává se plastickou ; jest ohnivzdorná. Mimo 
v Čechách nalézá se i v Číně, Francii, Sasku, Anglii a j. 

Bílé hlinky užívá se za přídavek k barvivům jiným a na zá¬ 
kladní nátěry. 

Mastek čili talek. Kloužek. Talkstein. Jest to křemi- 
Čitan hořečnatý. Vyskytuje se v Alpách, Krušných Horách a na 
Moravě u Hrubšic (viz též Učebnici pro drogisty, díl III., str, 274 
a 275). 

Na prášek rozemlet přidává se k barvám tapetovým, aby se 
snáze daly leštiti, a pak k barvám bronzovým. 

Mezi sírany patří: 

Sádra. Sádrovec. Síran vápenatý. Gyps. Nerost 
v přírodě hojně rozšířený (viz též Učebnici pro drogisty, díl ÍII., 
str. 258 a 259). Mletého užívá se jako přídavku do barviv a při¬ 
chází do obchodu také pode jménem Merotec lehký, ač i je¬ 
mně mletý, pěkně bílý vápenec pod tímto jménem se vyskytuje 
v obchodě. Smíšen s bílou hlinkou sluje běloba satinová při¬ 
rozená. 

Těživec čili baryt. Běloba barytová přirozená. Síran 
barnatý. Schwerspat. Barytweis. Nerost v přírodě se 
hojné vyskytující zejména u Příbrami, Stříbra, Hořovic, v Rudo- 
hoří a j. (viz též Učebnici pro drogisty, díl III., str. 268). Bývá 
zbarven žlutavě neb červenavě kysličníkem železitým. Rozemlet 
na prášek, plaven a čištěn kyselinou solnou, přichází do obchodu 
co skvěle bílý prášek ve vodě nerozpustný. Užívá se ho jako pří¬ 
sady k barvivům jiným, protože sám kryje pouze málo. 

Mezi uhličitany patří: Křída, kalcit a magnesit. 

Tato barviva vzdorují zásadám a také na vzduchu jsou dosti 
stálá, kyselinami se však rozkládají za šumění. 

Křída. Uhličitan vápenatý. Kreide. Jest to druh pó¬ 
rovatého bílého vápence, uhličitanu vápenatého; skládá se z mi¬ 
kroskopických skořápek mořských živočichů a tvoří celé skály na 
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pobřeží Německa, Francie a Anglie (viz též Učebnici pro drogisty, 
díl líL, str. 262). Plavená křída (rujanský a švédský druh 
jsou nejlepší, holštýnský jest špatnější) slouží na základní nátěr 
tapet a s klihem k natírání stěn. Za olejovou barvu se nehodí, 
ale za to lze ji misiti s barvivý jinými, hlavně zemitými, neobsa- 
huji-li ovšem kyselin. 

Dobře plavená křída má býti prosta pískovitého prachu a 
bílá; odstíny šedé nebo žluté hledí se zakrýti modří, ku křídě při 
mletí přimíšenou. 

Kromě křídy plavené vyskytuje se v obchodě křída kusová, 
mletím a plavením různých nečistot zbavená křída, která jako 
hmota kašovitá se naplní do forem ze dřeva a když byla vyschla, 
vyndá se z forem a dosuší; křída řezaná (v roubíkách) při¬ 
pravuje se jako předešlá, kusy se však vylisuji, vysuší a rozře- 
zají v tyčinky hranolovité, jež pak nebalené nebo papírem oba¬ 
lené přicházejí do obchodu. 

K přípravě těchto druhů křídy vybírá se křída nejbělejší 
(dánská a francouzská). Křída bulonská (Bolognoser Kreide) 
jest jemný druh křídy, lehký, velmi dokonale plavený, oblíbený 
k cídění i do barev. Křída horská (horní; Bergkreide) pochází 
z Tyrolska, Solnohradska a Bavor. Tvoří našedivělé kusy, pevné, 
těžké nebo prášek z nich. Z Bavor přichází upravená z plaveného 
prášku v kusy hranolovité. Upotřebuje se s klihovou vodou do 
tmelu k potřebě lakýrníků a též co přísada do tmelů sklenářských. 

Na místě křídy užívá se také mletého nerostu kalcitu, jiné 
odrůdy vápence jménem běloby pařížské. 

Magnesit. Uhličitan hořečnatý. Nerost podobný vá¬ 
penci (viz též Učebnici pro drogisty, díl III., str. 273) ; nalézá se 
v Čechách (u Tachova) a na Moravě (u Hrubšic). Vlastnostmi 
podobá se křídě. 

Witterit. Uhličitan barnatý. Bílá barva podobná bě¬ 
lobě barytové přirozené (viz též Učebnici pro drogisty, díl III., 
str. 269). 

Mezi kysličníky patří: 

Vápno pálené. Kysličník vápenatý. Vzniká pálením 
vápence (viz též Učebnici pro drogisty, díl III., str. 253 a 254). 
S vodou se hasí a slučuje se s ní na vápno hašené čili hy- 
droxyd vápenatý, který dle zředění zove se bud kaše vá¬ 
penná nebo mléko vápenné a jehož užívá se k bílení. Vápno 
tónuje se do modra ultramarínem nebo modří, do modrošedá 
sazemi. 

Čistého plaveného vápna hašeného užívá se za 
přídavek k různým barvivům (některá však, na př. zeleň schwein- 
furtská, nesnesou vápna). 





14 


B. Strojená barviva bílá (uměle připravená). 

Barviva strojená čili uměle připravená jsou jednak nápodo- 
beniny barviv přírodních, nad které často vynikají vlastnostmi, 
jednak jsou ío výrobky nové, v přírodě se nevyskytující. 

t Běloba antimonová. Algarot. Oxychlorid antimo¬ 
nový. Antimonweiss. Bílý krystallický prášek užívaný za 
dobrou, avšak drahou, nezměnitelnou barvu krycí. Vylučuje se 
v podobě bílé ssedliny, rozpustíme li surmu v kyselině solné, nad¬ 
bytečnou kyselinu odpaříme a vpravíme do mnoha vody. 

Běloba barytová umělá čili strojená. Přichází do obchodu 
pode jménem běloba stálá, zvaná též minerální, nová (sněhová), 
Blanc fixe (P er m anentwe iss) a jest téhož složení jako baryt 
(běloba přirozená), kryje však lépe a jest jasnější ; proto se také 
skoro výhradně užívá běloby umělé. Stálou se jmenuje proto, že 
se na vzduchu nemění (běloba olověná na vzduchu hnědne siro¬ 
vodíkem, vždy ve vzduchu, byf i jen skrovnou měrou obsaženým) 
a ani ve vodě ani v kyselinách se nerozpouští. 

Získá se z roztoku jedovatého chloridu barnatého srážením 
solí Glauberovou (síranem sodnatým) v podobě bílé ssedliny. Do 
obchodu přichází bud v prášku nebo rozdělána s vodou na jemné, 
bílé těsto. 

Jest nejstálejší ze všech barviv; mimo stálosti vyniká i tím, 
že se dobře mísí s jinými barvami (nemění jich), je laciná a ne- 
jedovatá (je-li ovšem čista, prosta jedovatého chloridu barnatého). 

V malířství a natěračství užívá se jí jen jako barvy vodní a 
klihové ; jako barva olejová nekryje dobře (s olejem se také špatně 
roztírá). 

Běloba bismutová. Běloba španělská. Běloba perlová. 
(B1 a nc d’Es p a gne. Blanc defard. SpanischWeiss. 
Perlweiss). Pod těmito jmény přicházejí do obchodu jak zá¬ 
saditý dusičnan vismutový (viz též Učebnici pro drogisty, 
díl lil., str. 173), tak i oxychlorid vismutový (viz též 
Učebnici pro drogisty, díl III., str. 172), oba velmi jemné, kry- 
stallinické, velmi bílé, ve vodě nerozpustné prachy, užívané hlavně 
ku přípravě líčidel, jakož i při malbě porculánu. 

Běloba cínová. Kysličník cíničitý. Zinnoxyd. Vzniká 
bud tavením cínu na vzduchu, popel cínový (Cinis Stanní. 
Stannum oxydatum griseum. Zinasche), prášek to po¬ 
nejvíce slabě do Šeda zbarvený, sloužící k leštění oceli, skla, 
mramoru, ve sklářství a brusičství k emailování, nebo tavením 
hydroxydu ciničitého nebo působením dýmavé kyseliny dusičné 
na cín, prosíváním a sušením vzniklé sraženiny. Tvoří pak těžký, 





15 


bilý prášek (Stannuni oxydatum albu m), za horka nahnědlý, 
užívaný ve sklářstvi k bílým emailům a neprůhledným sklům 
(viz též Učebnici pro drogisty, díl III., str. 106). 

Běloba Griffitova čili lithopon (běloba 1 i th op o no v á), 
zinkolitb. Lithoponweiss. Směs běloby stálé a sirníku zineč- 
natého. Získá se srážením roztoku sirníku barnatého s roztokem 
síranu zinečnatého v určitém poměru. Sraženina se propere, vy¬ 
suší, mírně žíhá a ještě žhavá smísí se studenou vodou; po opět¬ 
ném vysušení se umele a skýtá dobrou krycí barvu (zejména na 
železo) jemného složení, značné bělosti a trvanlivosti. Upotřebuje 
se bud’ sama s olejem rozetřena nebo jako přísada k jiným draž¬ 
ším bělobám. Jest tím dražší, čím více obsahuje sirníku zinečna¬ 
tého. V obchodě vyskytující se druhy obsahují 20%, ale také až 
307o sirníku zinečnatého. Sudy nebo bedny, v nichž lithopon do 
obchodu přichází, jsou opatřeny pečetí bud zelenou (I. jakost), 
červenou (II. jakost), nebo žlutou (III. jakost). Nejsou-li sudy nebo 
bedny těmito pečetmi opatřeny nebo pečef porušena, možno 
právem soůditi na zboží porušené. Na slunci šediví, ve stínu pak 
opět bělá. Této vlastnosti možno jí zbaviti přídavkem malého množ¬ 
ství kysličníku baryčitého. Kyselinami se rozkládá, při čemž se 
vyvíjí sirovodík. Jiný druh lithoponu jest sloučenina kře- 
mičitanu zinečnatého se sirníkem zinečnatým. Podobného složení 
jako lithopon jest i sulfopon. 

Běloba magnesiová (horečnatá). Směs sádry, hydrátu hli¬ 
nitého a kysličníku horečnatého, kterou získáme v podobě ssed- 
liny, smísíme-li roztok síranu hořečnatého, chloridu vápenatého a 
chloridu hlinitého s vodou vápennou. Dobrá barva klihová. 

Běloba manganová. Uhličitan manganatý. Manga n- 
weiss. Stálá, prostředně kryjící barva. Získá se, přidáme-li k roz¬ 
toku chloridu manganatého roztok sody. 

t Běloba olovnatá. Zásaditý uhličitan olovnatý. 
Céruse. Bleiweiss. Výborná, dávno známá, skvělá bílá krycí 
barva; kryje ze všech bílých barev nejlépe, jest však velmi jedo¬ 
vatá a na vzduchu znenáhla hnědne (sirovodíkem ve vzduchu 
obsaženým mění se v sirník olovnatý), proto malby provedené 
touto bělobou časem černají. Ani nejlepší pokost jantarový ne- 
uchrání takovou malbu před účinkem sirovodíku. Rovněž s ru¬ 
mělkou, ultramarínem a jinými síru obsahujícími barvami nebudiž 
míšena. 

Přichází do obchodu bud v prášku nebo v kusech různé po¬ 
doby. Hodi se za olejovou, klihovou i vodovou barvu. 

Potřebuje ze všech barev nejméně oleje k utvoření náležitě 
stékající barvy a schne také velmi rychle, neboť olej slučuje se 
s ní v chemickou sloučeninu. 
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V kyselinách, na př. zředěné dusičné se rozpouští, ve vodě 
jest nerozpustná ; rovněž se nerozpouští v kyselině sírové (na 
rozdil od běloby zinkové). 

Dle čistoty, jakosti a způsobu výroby vyskytuje se běloba 
olovnatá v obchodě pod různými jmény: běloba kremžská* 
(nejlepší, dobře krycí a nejčistší druh; přichází z Korutan v ků- 
želich nebo destičkách, nebo utřena s lněným pokostem), hol- 
landská (Schieferweiss; jest jíž méně čistá, obsahuje síran 
olovnatý a baryt), perlová (přibarvená berlínskou modří nebo 
indychem; má proto modravý nádech). 

Připravuje se různým způsobem: holandským, rakous¬ 
kým, francouzským a anglickým. 

Všechny tyto methody směřují k jednomu cíli, totiž změniti 
olovo na octan olovnatý a ten pak kysličníkem uhličitým a vlhkem 
na uhličitan olovnatý. V Korutanech vyrábí se tím způsobem, že 
se na tenké olověné desky přivádějí ve zvláštních komorách páry 
octové a kysličník uhličitý; vznikne octan olovnatý, který se kys¬ 
ličníkem uhličitým přemění v uhličitan. V několika týdnech jsou 
desky olověné ztráveny; utvořená běloba se pak plaví, mele 
s vodou, formuje a suší nebo se hned roztírá s lněným po¬ 
kostem. 

T. zv. francouzská běloba (a též i anglická) vyrábí se 
srážením roztoku zásaditého octanu olovnatého kysličníkem uhli¬ 
čitým. Jest velmi čistá, nekryje však tak dobře, jsouc krystallická. 

Běloba olovnatá jest poměrně dosti drahá barva; po¬ 
rušuje se proto dosti často čistou sádrou, bělobou barytovou nebo 
síranem olovnatým a takovéto pak sprostší druhy běloby olov¬ 
naté přicházejí do obchodu o názvech běloba benátská, ham¬ 
burská a j. (benátská obsahuje až 50®/o, hamburská až 
i 70®,^ síranu olovnatého nebo barytu). 

Neporušená, čistá běloba olovnatá rozpouští se úplně v zřeď 
kyselině dusičné, přimíšený ev. těživec a sádra se nerozpustí; 
rovněž vařena v louhu draselnatém se úplně rozpouští, přimíšený 
těživec nebo kaolin se nerozpustí. 

t Běloba Patinsonova. Zásaditý chlorid olovnatý. 
Pattisons Bleiweiss. Nažloutlý, těžký prášek ve vodě ne¬ 
rozpustný. Tvoří se, srážíme-li za horka nasycený roztok chlo¬ 
ridu olovnatého magnesií. Má mnohem menší mohutnost krycí než 
běloba olovnatá. 

Běloba satinová strojená čili umělá. Jest to směs sádry a 
hydrátu hlinitého, kterou získáme, sHjeme-li horké mléko vápenné 
s horkým roztokem síranu hlinitého. Stálá barva klihová, lepších 
vlastností než běloba satinová přírodní. 


Dle města Kremže v Dol. Rakousích, kde se drive vyráběla. 
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Běloba vídeňská, strojená čili sražená křída (Wiener- 
weiss). Jest čistší a jasnější než křída přírodní a proto také lépe 
kryje. 

Vylučuje se v podobě bílé ssedliny, přidámedi k roztoku 
chloridu vápenatého roztok sody. Obsahuje-li chlorid vápenatý, 
k výrobě běloby vídeňské používaný, železo, má běloba ton na¬ 
žloutlý, který vymizí, pridáme-li bělobě modři ultramarínové. 

Běloba zinková. Kysličník zinečnatý. Chinesisch- 
weiss. Zinkweiss. Blanc de zinc. Připraví se spalováním řl% ^ 

par zinkových v proudu horkého vzduchu (vedením par zinko- 
vých atmosférou vzduchu zahřátého až na 300°) a jímáním v chlad- Jí, 
ných komorách. Jest to bílý, kyprý prášek, ve vodě nerozpustný, f2 £cU 

v kyselině snadno rozpustný; na vzduchu horkem žloutne, ochla-^,/ 
zením však zase zbělá (na rozdíl od běloby olověné, která horkem . 
se mění v žlutý klejt). 2e vzduchu přijímá znenáhla kysličník cU u 
uhličitý i vlhkost a stává se hrudkovitým, tvrdým; nutno ho proto j^Ur 
chovali v místnosti suché. 

Běloha zinková jest dobrou krycí barvou natírací, vedle olo- ^ 

věné nejvíce užívanou. Dává tvrdé nátěry, které přijímají pěkný 
lesk, ale nekryje tak dobře jako běloba olověná* a také poma¬ 
leji schne; za to jest ale na vzduchu velmi stálá (sirovodíkem ne- 
černá a také jest méně zdraví lidskému škodlivá než běloba olo¬ 
věná). 

Do obchodu přichází v sudech pode jménem sněhová běl, 
běl korunová, běl věčná a to nejvíce z Pru 3 ^ka a Belgie ; v Ra¬ 
kousku se vyrábí v Petřwaldu (v Těšínsku) a Řetenicích u Teplic. 

Nejjemnější druhy běloby zinkové přicházejí do obchodu pod 
jménem běl sněhová v sudech a bednách ve váze 50, 100 až 
250 kg; levnější druhy běloby zinkové jsou označeny I, II. Z to¬ 
várny v Petřwaldu do obchodu přicházející nejjemnější běloba 
zinková označena jest na obalu modrou nálepkou; druhy levnější 
označeny jsou O, O O- 

Obchodní druhy běloby zinkové bývají často znečištěny a 
porušovány těživcem, křídou, lithoponem, sádrou a j. 

Úplná rozpustnost běloby zinkové ve zředěné kyselině octové 
bez šumění, jakož i nezměnění barvy do hnědá po přidání sulf- 
hydrátu, dokazují čistotu běloby zinkové. 

Šeď zinková (Zinkgrau, Oelgrau) jest směsí běloby 
zinkové a zinkového prášku. Získává se při výrobě běloby zin¬ 
kové. Dává levný nátěr na kovy, kámen a dřevo. 


* 4 nátěry bělobou zinkovou rovnají se 3 bělobou olovnatou; obyčejně 
dává se základní nátěr z běloby olověné a vrchní teprve z běloby zinkové. 

2 












Nerostná barviva žlutá. 

A. Žlutá barviva zemitá čili přírodní. 

o Okr. Terra ochrea. Ocker. Ockergelb. Ocre jaune. 
Okry jsou nejdůležitější ze žlutých barviv v zemi uložených. 
Známy byly již v dobách pradávných. Vyskytují se v přírodě 
v nejrůznéjších odstínech od světle žlutého k temnému, hnedo- 
Červenému až če/venému a vznikly zvětráním nerostů obsahují¬ 
cích železo. V Čechách nalézají se silná ložiska okru u Zliv, 
Ouval a j., dále v Bavorsku, Francii, Anglii a Itálii. 

Okry jsou žlutá až žlutohnědá kyprá zemitá odrůda mine¬ 
rálu hnědele, přirozené to směsi hydrátu železitého, hlíny, pisku, 
někdy i setlelých látek rostlinných a pod.; před upotřebením 
nutno je promývati a plaviti. Děje se tak tím způsobem, že mletou 
barvu rozmícháme ve vodě, hrubé částečky, rychle se usazující, 
odstraníme a když po delší době i nejjemnejši částečky se usa¬ 
dily na dně, slijeme s nich vodu; tím se zbavil okr písku i látek 
ve vodě rozpustných, které by při barvení překážely. 

Hodnota okrů závisí na jemnosti, pečlivém plavení a umletí, 
Čistotě a jiskře (ohnivosti) odstínu; nejlepší okry přicházejí 
2 Francie. 

Někdy jsou okry pomíšeny s vápencem a hlinkami. Okry 
obsahující hlinky lépe kryjí než okry vápenaté, světlé opět lépe 
než tmavé. K barvám vodovým hodí se nejlépe okry hlinité, 
k barvám olejovýmoOpět vápenité. Opatrným zahříváním docílí 
se u mnohých druhů živější barvy, pálením ztrácejí okry vodu a 
mění se v kysličníky, červenají; vzniká okr pálený. 

Právě tak i hlína cihlářská, okrem na žluto zbarvená, červená 
po vypálení. 

Nejsou-li okry čisté, obsahují-li organické součásti neb py¬ 
rity, dávají barvu nečistou, takže pálením možno poznati čistotu 
a tím i cenu okru. 

Do obchodu přichází okr kusový, mletý, plavený i pálený pod 
různými jmény: okr světlý (žlutý, Lichtocker), zlatý okr 
(s a t i n o b r, G o 1 d o ck e r), střední, hnědý, římský, francouzský, 
Wúrzburský atd. Okry plavené tvoří jemný, hebký, na omak 
poněkud mastný prášek. Okry zlatými zoveme zvláště živě zbar¬ 
vené světlé druhy. Francouzský okť jest velmi pečlivě umlet a 
plaven; nemusí však pocházeli právě z Francie, jen když vyho¬ 
vuje požadavkům na dobrý okr pro olejové nátěry kladeným. 
Sáti n obr (S a t i no c k e r) jest okr velmi jemný, francouzský, 
tmavších odstínů, vyznačující se krásně aksamitovým leskem. 

Některé okry obsahují kysličníky manganu a jsou barvy hnědé 
jako hně(ÍMarsova{Rehbraun). Pod jménem okru zla¬ 
tého přichází také často do obchodu směs okru a žluti chro- 








f mové; pod jménem o k r u oranžového pak směs okru s oranží 

• chromovou. 

í ^ Zcela tmavé druhy okru přicházejí z Bavor, hlavně z okolí 

Řezná nebo z Lusthalu v Krajině. 

> Čisté okry jsou barviva stálá (světlý okr jest nejspolehlivější) 

‘ a poskytují nejedovaté, laciné, barvy vodové, hodící se hlavně 

k malbě stěn, na tapety, jakož i do laků. Jakožto barva olejová 
schne okr špatně, potřebuje velké množství oleje při rozetírání. 

Okry, ač jsou velmi laciné, přece se porušuji (přikrášlují) a 
^ to barvivý dehtovými a kurkumou, které poznáme, přidáme-li 

k barvivu směs ammoniaku a čistého lihu, v němž se barviva 
dehtová rozpouštějí. Okry ve zkoumavce zahřívány dávají, jsou-Ii 
t znečištěny bud barvivý organickými nebo látkami humusovitými, 

na stěnách hnědé usazeniny. Usazují-li se na stěnách zkoumavky 
pouze kapky vody, zkoumáme tyto modrým papírem lakmusovým; 
zčervená-li lakmusový papír, jsou barvivu přimíšeny škodlivé 
látky sirné, 

^ Okrům podobají se velmi hlinky. Co do barvy jsou žluté, 

hnědé i červené, co do složení obsahují hlavně křemičitany hli¬ 
nité, vápenaté a železité, často i kysličník železa; barvitosti do¬ 
dávají jim sloučeniny železa. 

Hlinky užívají se bud přímo, pouze s mechanickou úpravou, 
nebo se též podrobují změnám chemickým. 

Hlinky žluté, světlé i tmavší jsou nejobyčejnější druh suro¬ 
vého hlinitého okru, barvy mdlé, našedivělé; užívá se jich bud 
jako prášku, jenž se získá mletím a plavením surové hlinky, nebo 
tak, jak se nalézají v přírodě. Upotřebují se k nátěrům na domy, 
' k malováni pokojů, k barvení kozí a suken. 

Hlinka sienská. Terra di Sienna. Sienaocker. Siena- 
erde. Silně zbarvený druh okru žlutého nacházející se v Toskáně 
a na Harzu v kusech lomu lasturového, lesklého. Velmi živá, 
stálá barva, velmi užívaná jak ve vápně, tak v oleji; rovněž k žil¬ 
kování („fládrování “). 

B. Strojená barviva žlutá. 

I t Žluť chromová. C h r o m a n olovnatý. Chromgelb. 

Jaune de chromé. Pod tímto jménem přichází do obchodu 
řada barev (chromové žluti) různého chemického složení, 
četných odstínů (od nejsvětlejší žluti až do oranže) a přimíšených 
látek cizích, ač původně příslušelo pojmenování „žluť chro¬ 
mová" pouze cbromanu olovnatému. 

Původní žluť chromová (chroman olovnatý) 
vzniká, přidáme-li k roztoku octanu olovnatého dvojchroman dra- 
selnatý. 

2 * 
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Jest to krásná, dosti stálá barva zprvu odstínu citrónového, 
brzy však na světle ztmaví, kteréžto ztmavění lze urychliti pří¬ 
davkem kyseliny sírové. Dle způsobu výroby bývá někdy velmi 
lehká a kyprá, jindy opět těžká, takže tíže není vždy důkazem 
porušení. 

K docílení světlých odstínů přidává se k dražším druhům 
hydrát hlinitý, k lacinějším baryt nebo síran olovnatý. Do ob¬ 
chodu přichází také pode jménem žluť královská, císařská, 
lipská, kolínská a hamburská. 

Chromová žluť krásně kryje, ale černá na vzduchu sirovo¬ 
díkem ve vzduchu obsaženým, ač ovšem ne tak, jako běloba 
olovnatá, neboť kyselina chromová neutrallsuje účinek sirovodíku. 

Žíravinami tmaví, přechází do oranžova a proto také rozmí- 
cháme-li žluť chromovou s trochou louhu sodnatého, obdrží se 
chromová oranž (žluť oranžová), zásaditý to chroman olov- 
natý.^ 

Žluť chromová jest jedovatá, nerozpustná ve vodě, ale roz¬ 
pustná v kyselinách a žiravinách. Kyselinou solnou se rozpouští 
a z roztoku koncentrovaného se za chladu vyloučí bílá ssedlina 
chloridu olovnatého. Oddělíme-li roztok od ssedliny, přidáme 
k němu čistého lihu a zahřejeme, sezelená a vydává vůni jab¬ 
lečnou. 

Může se míchat s bělobou zinkovou, lithoponem, berlínskou 
modří, ne však se sirníky (na př. rumělkou) nebo sirník obsahu¬ 
jícími barvami (ovšem se zinkovou nebo barytovou žlutí ano), 
rovněž ne s ultramarinem nebo žlutí kadmiovou. Rovněž se na¬ 
prosto nehodí co přísada do vápna, aniž se doporučuje na čer¬ 
stvou omítku vápennou. 

Žluť chromová porušuje se sádrou, kterou poznáme, když 
barvivo vyvaříme vodou, sfiltrujeme a jednu část zkoušíme kyse¬ 
linou solnou s chloridem barnatým, kterým za přítomnosti sádry 
vznikne bílá ssedlina; druhou část srážíme roztokem sody a opět 
vznikne bílá ssedlina. 

K žlutím chromovým čítá se také pařížská žluť a žlutý 
ultramarín: 

t Pařížská a nová žluť (Neugelb). Jsou to směsi žluti 
chromové se sádrou nebo barytem. 

3 ^ t Žlutý ultramarin Tímto společným jménem nazýváme 

barvy složením svým poněkud shodné se žlutí chromovou a sice 
jsou to: 1. chroman barnatý(žluť barytová), 2. chro¬ 
man zinečnatý (žluť zinková) a 3. chroman stront- 
natý (žluť str ont ia no vá). 

t Žluť barytová, citrónová, permanentní, ultramarínová. 
Chroman barnatý. Permanentgelb. Získá se v podobě 
ssedliny, přidáme-li k roztoku chloridu barnatého chroman drasel- 
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natý. Ač sice postrádá ohně, jest stálejší než žluť chromová, té¬ 
měř nezměnitelná, sirovodíkem nečerná, pouze na světle trochu 
zelená, ale kryje dosti špatně. Užívá se jak při olejo-, tak i vodo- 
malbě. 

Rozpouští se v kyselině solné a roztok chová se jako při 
žluti chromové. 

Kyselinou sírovou se z roztoku však sráží bílá ssedlina síranu 
barnatého. 

•j* Žluť zinková, chromová zinková. C hro man zineč- '/óXof. 
natý. Zinkgelb. Jaune permanent. Vznikne, srážíme-li 
roztok síranu zinečnatého za přidání sody chromanem draselna- 
tým. Krásná, skvělá, ohnivě žlutá barva, méně jedovatá nežli žluť 
chromová, sirovodíkem nečernající. 

Sama o sobě upotřebená jest méně stálá, hodí se však vý¬ 
borně ku míšení s barvami jinými. S berlínskou nebo pařížskou 
modří smíšená, upotřebuje se ku přípravě zeleně zinkové; roz¬ 
pouští se také v ammoniaku a hodí se proto k tištění kartounů. 

S kyselinou solnou a lihem dává stejnou reakci jako žluť bary¬ 
tová, ale s kyselinou sírovou se nesráží. 

t Žluť strontianová. Chroman strontnatý. Stron- 
tiumgelb. Krásná, intensivní žluť, vznikající, přidáme-li k roz¬ 
toku chloridu strontnatého chroman draselnatý. Barva stálá, sy¬ 
tější než barytová, ale jinak jí podobná. 

Žluti chromové jsou vesměs nerozpustné ve vodě, v ky¬ 
selině solné se rozpouštějí; nehodí se do vápna, neboť na 
ně působí žíraviny. 

t Žluť neapolská (Giallino). Antimoničnan olov¬ 
natý. Neapelgelb. Původně pod jménem pravá žluť nea¬ 
polská přicházela do obchodu zvláštní jemná hlinka z okolí Ne¬ 
apole. Nyní pod tímto jménem přichází uměle vyráběná barva 
různých odstínů, co do složeni antimoničnan olovnatý. Připravuje se 
žíhánim kysličníku olovnatého a antimonového za přístupu vzduchu. 

Žíháním íze jí dodati různých tonů a dle toho také rozeznáváme 
světlou a temnou žluť neapolsko u. Jest velmi stálá. 

Nejlépe se hodí k malbě olejové, velmi dobře schne a kryje, 
sirovodíkem však trpí jako všechny barvy olovnaté. K malbě na 
kovech se nehodí, neboť dotykem s kovy nabývá šedého tónu 
(rozkládá se). Též se užívá za barvu vodovou. Dá se dobře mí- 
chati s barvami ostatními; s kobaltovou modří skýtá pěknou zeleň. 

V kyselině solné rozpouští se pomalu na roztok bezbarvý. 

žluť neapolská často se nápodobí žlutí Turnérovou 
čili kasselskou (oxychlorid olovnatý) nebo směsí kadmiové 
žluti a běloby; je-li barvy červenavé, bývá pomíšena oranží chro¬ 
movou. Žluť Turnérova se pozná dle toho, že za tepla rozpu- 


Jt 
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stěna v kyselině dusičné, dává s dusičnanem stříbrnatým bílou 
ssedlinu. 

t Klejt. Lithargyruni. Kysljíník olovnatý. Mas- 
sikot. Bleioxyd, Bleiglátte. Čítá se rovněž k barvám olov¬ 
natým. Prášek bud zelenožlutý (stříbrný) nebo s tonem do čer¬ 
vena (zlatý). Upotřebuje se mimo jiné někdy i za barvu malířskou 
pod jménem žluf olověná (Bleigelb) (viz též Učebnici pro drogisty, 
díl III., str. 193 a 194). 

t Auripigment. Sirník arsenový. Žluté sklo arse¬ 
nové. Operment. Technický, umělý sirník arsenový připravuje 
se sléváním kysličníku arsenového se sírou. Obsahuje pravidlem 
kysličník arsenový a jest tudíž prudce jedovatý, pročež není radno 
jej užívati za žlutou barvu sice dobře kryjící, ale málo stálou, 
známou též pode jménem žluf královská (Kó n i g sg e 1 b). 

t Žluf kasselská. Žluť Turnérova (minerální, pa¬ 
tentní). Ca ss elergelb. Min e ralgel b. Ver o n esergelb. 
Turners Patentgelb. Jest to zásaditý chlorid olovnatý, ne¬ 
správně též pařížskou žlutí zvaný. Vzniká sléváním kysličníku 
olovnatého se salmiakem v podobě žluté krystallinické hmoty, 
která v prášek rozemletá dává světležlutou barvu do oleje i vody 
se hodíci. 

t Žluf anglická Monťpellier. Jaune Montpellier jest 
podobných vlastností i složení jako žluť kasselská. 

Žluf Marsova. Umělý okr. Marsgelb. Ktinstlicher 
Ocker. Bud pod tímto jménem přichází do obchodu barvivo 
okrům podobné, získané srážením směsi roztoku chloridu nebo 
síranu železitého a síranu hlinitého nebo zinečnatého mlékem vá¬ 
penným nebo sodou, v podobě žluté ssedliny, která zahříváním 
mění barvu od žluté a oranžové až k červené, hnědé a fialové, 
bud jest to pouhá směs sádry a kysličníku železitého, která pá¬ 
lením skýtá t. zv. hněď Marsovu. 

% Žluť kadmiová. Sirník kademnatý. Kadmiumgelb. 

- Vznikne zaváděním sirovodíku do roztoku chloridu kademnatého. 
% tooTciu^Barva ohnivá, na vzduchu i světle stálá, dobře kryjící, nejlepší 
barva umělecká, ač poněkud drahá; používá se jí jako barvy vo¬ 
dové i olejové. Dá se míchali s různými barvivý. S ultramarínem 
dává pěknou zelen, s barvami obsahujícími kovy nedá se míchali. 
Žluf kadmiová bývá porušována žlutí chromovou a takováto směs 
na vzduchu hnědne a působením sirovodíku černá. Čistá žluf 
kadmiová musí se v horké kyselině solné rozpustit beze zbytku 
na bezbarvou, nejvýše poněkud mléčnou tekutinu; roztok zelený 
značil by znečištěni barviva žlutí chromovou. Vyrábí se ve třech 
odstínech a jest nesnadno napodobitelná. 

Pod jménem Jaune briliante přichází do obchodu směs 
žluti kadmiové s bělobou olovnatou. 
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Žluť kobaltová. Aureolin. Nitrit kobaltnatý. Jaune 
Indienne. Indischgelb. Barvivo dosti drahé a proto obyčejně 
napodobené. Pravá žluť kobaltová jest nitrit kobaltnatý, žlutá, 
krásná barva, která se hodí k malbě akvarelové a olejové, ač 
není valně stálá. Napodobí se chromanem barnatým. 

Zahřívána ve zkoumavce se rozkládá a černá, na drátu plati¬ 
novém roztavený borax barví modře. 

t Žluť Turpethova. Turpethum minerále. Merkur- 
gelb. Zásaditý siran rtufnatý; zvláště krásně žluté barvivo, pro 
Jedovatost však a malou stálost téměř neužívané. 

Žluť uranová. Urangelb. Uranan draselnatý nebo sod- 
natý, užívaný za barvivo v malířství porculánu. 

Nerostná barviva červená. 

A. Červená barviva zemitá čili přírodní. 

Krevel čili hematit. Červená ruda železná. Kyslič¬ 
ník železitý. Blutsteín. Minerál v přírodě se hojně vysky¬ 
tující. Rozemlet na jemný prášek a plaven poskytuje železitou 
barvu červenou; pro svoji velkou tvrdost znesnadňuje však mletí 
a proto se ho užívá dosti zřídka (viz též Učebnici pro drogisty, 
díl IIL, str. 316). 

Rudka. Červená hlinka. Bolusrot. Zemitá odrůda 
krevele, něco hlíny, vápna a písku obsahující. Cihlovité červené, 
stálé barvivo hodící se dobře k vodovým nátěrům. Přichází též 
v hrudkách a čtyřhraných kusech. Mimo toho známe i jiné hlinky, 
obsahující mimo kysličníku železitého též i více nebo méně růz¬ 
ných hydroxydů; hlinky tyto přicházejí do obchodu pod jménem 
červená křída, bolus. terra rossa, terra di Treviso, hlinka si- 
nopská (Sinopische Erde). 

Barvy tyto jsou vesměs stálé a laciné, a proto lze je dopo¬ 
ručit! jak umělcům, tak i řemeslníkům. 

Mezi přirozená barviva červená patří také Rumělka, sir- 
ník rtufnatý (Zinnober), nalézající se v přírodě u Idrie, Alma- 
denu, Kalifornii a to ponejvíce zarostlá do nerostu cinnabaritu 
(viz též Učebnici pro drogisty, díl IIL, str. 288). Rozemletá se 
plaví a používá hlavně k výrobě rtuti, zřídka za barvivo. Všechno 
nyní v obchodu se vyskytující barvivo rumělka jest výrobkem 
umělým. 

B. Červená barviva strojená (umělá). 

Železitá barviva strojená. Barviva tato připravují se pále¬ 
ním různých sloučenin železa a jsou, nejsou-li porušena, velmi 
stálá, laciná a dobře kryjí. Mezi tato barviva náležejí i okry pá- 
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lené nejrůznějšícli odstínů, od oranžového až k hnědému a čer¬ 
veně fialovému, dle toho, jak vysoko zahříváme a jakého mate¬ 
riálu k pálení užijeme. 

, V obchodě mají tyto barvy názvy okry pálené, světlá červen 
'•Lichtr ot), sienka pálená (Gebrannte Sien na), velmi ob¬ 
líbená a vydatná to barva lazurová i ku nátěrům na podlahy se 
výtečně hodící, červen neapolská, martova, Brun rouge. 

Pálené okry se často přibarvují ohnivými barvivý dehtovými 
a to hned při plavení. Okry takovéto se pak na světle mění. Po¬ 
dobnou příměs poznáme bud vyžíháním ve skleněné trubičce (látka 
zuhelnatí), nebo vyloužením vodou nebo lihem, v nichž se čistý 
okr nesmí rozpouštěti. 

Jestliže nebyl okr dobře vyžíhán, obsahuje často zásaditý síran 
železitý, což poznáme, když se okr slabě navlhčí a žíhá ve skle¬ 
něné trubičce; jestliže kapky na stěnách trubičky se usazující 
zbarví modrý papír lakmusový na červeno, nutno souditi na ky¬ 
selinu sírovou. 

Páleným okrům co do složení velmi podobné barvy lze při- 
praviti žíháním síranu železitého nebo zelené skalice; jsou to 
úplně čisté kysličníky železité, které dle teploty a jiných okolností 
při výrobě mají odstín více méně do modra. Dobře kryjí a jsou 
stálé. Jsou to barvy: 

Kolkothar čili červen železitá. Caput m o rtu um. Eisen- 
roth. Získá se bud ze zbytků při výrobě české kyseliny sírové 
neb žíháním kalů při výrobě kamence a zelené skalice zbývajících. 
Opakovaným žíháním s přísadou kuchyňské soli získá se barva 
mnohem ohnivější a čistší, déle trvajícím žíháním docílí se tma¬ 
vých odstínů. Vyluhováním vodou, umletím a plavením se pak 
dále vyčistí. Nevzhledná, ale trvalá barva natěrači (olejová). 

Barva tato a to zvláště v odrůdách světlejších zove se také 
rveň anglická (chybně andělská z německého Engel — En- 
glischrot), benátská, italská čili pompejská (oblíbená barva to pro 
malby vodové; přichází do obchodu nyní obyčejně „přikrášlená" 
barvami dehtovými, a to také pod jménem červeň vinná — 
Weinrot); přichází-li v odrůdách odstínů fialových, jichž lze docílili 
prudkým pálením, zove se také sůl morellová (M o re 11 e n sa 1 z). 

Kolkothar, jak již praveno, se přibarvuje barvivý anilinovými, 
kteréžto zbarvení však zmizí, jakmile jej smísíme s olejem. Kolko- 
tharu přidávají mimo to i jiné příměsi. Tak směs světlého kolko- 
tharu s uhličitanem vápenatým zove červeň benátská, směs s bí¬ 
lou hlinkou Terra di Pozzuoli; různých odstínů těchto barviv 
docílí se žíháním. 


Červeň Vogelova (Vogelsches Eisenrot), pěkná, jemná 
barva ohnivá velmi dobře kryjící a stálá, povstává žíháním šťo- 
vanu železnatého. Jest to rovněž kysličník železitý. 
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Pod jménem červen perská, turecká, císařská, obyčejná 
Van-Dyckova, krevní, granátová, jeduprostá, berlínská, same¬ 
tová, pruská, norimberská, chemická, leštící, pařížská, želez¬ 
ného šafránu, vyskytují se v obchodě bud barvy železité s růz¬ 
nými přiměsky nebo také pouhá sádra nepálená, hlinka nebo 
i červené okry, přibarvené barvami anilinovými nebo jejich laky. 

Jiné barvy železité a sice drahocenné vyrábějí se působením 
různých sloučenin organických, jako nitrobenzolu na roztok zelené 
skalice za přítomnosti železa v teple. Vznikne ssedlina, která se 
lisuje, žíhá a zahřívá. 

Železité minium. Eisenmennige. Obsahuje 70—90^'^ ky¬ 
sličníku železitého, vedle látek zemitých a připravuje se žíháním 
kyzu železného a plavením. Slouží hlavně k nátěrům na železo, 
aby nerezavělo a do tmelů. 

•i* Rumělka (umělá). Sirníkrtufnatý. Zinnober. Vy¬ 
skytuje se jednak přirozená v přírodě, jednak umělá, lepší přiro¬ 
zené a zářivá. 

Všechna nyní v obchodu se vyskytující rumělka jest výrob¬ 
kem umělým. 

Uměle připravuje se bud ohněm nebo za mokra. Ohněm se 
připraví sublimací černého sirníku rtuťnatého, který vznikne vy¬ 
trvalým protřepávánim nebo třením za sucha siry se rtutí. 

Prodává se rozemletá a plavená ; dle toho, jak jemně byla 
rozemleta, nabývá tonu světlejšího nebo tmavšího. Za mokra se 
rumělka připraví zahříváním (asi při 50*^) směsi rtuti a sirného 
květu po 8—12 hodin se 20® „ roztokem louhu draselnatého. 

Rumělka tímto způsobem připravená jest jemnější a dražší 
než ohněm připravená a zove se vermillon. Číňané dovedou 
připravovat! zvláště pěknou rumělku, t. zv. čínskou, mnohem 
krásnější a proto také dražší než jest rumělka evropská. K nám 
přichází však zřídka; pod jménem červeň čínská, u nás se 
vyskytující výrobek jest rumělka evropská. 

Rumělka pravá přichází do obchodu v podobě těžkého, velmi 
jemného prášku v odstínech od pomerančového do karmíno- 
vého : v ohni těká, ve vodě se nerozpouští, vzdoruje kyselinám, 
jest jedovatá (jest však nesnadno rozpustná a proto neohrožuje 
zdraví jako ostatní sloučeniny rtuťové a jest připuštěna, ovšem 
jenom čistá, k barvení a malování dětských hraček). Užívá se jí 
jako barvy malířské (již od Římanů), do pečetního vosku a také 
k tisku na červeno. 

Rumělka výborně kryje, potřebuje málo oleje, ale nutno ji 
s nim velmi dobře promísiti, neboť jinak ho pak vylučuje; přidává 
se proto k ní vosku. Nesehne však příliš dobře a časem ztem- 
ňuje až i zčerná, není tudíž na světle úplně stálá. 

Z Idrie rozesílá se v soudcích, nebo kg plechovkách, které 
obsahují váčky naplněné rumělkou, zvanou také císařskou. 
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Rumělka falšuje se miniem, barytem, cihlovou moučkou, 
mletou rudkou, krevelem, červení chromovou a dehtovými bar¬ 
vivý, hlavně eosinem. Je-li rumělce přimíšen eosin zjistíme tře¬ 
páním s lihem ; v lihu se eosin, snadno rozpustí na kapalinu rů¬ 
žovou se zelenou fluorescencí a to zvláště přidáme-li k němu 
kapku louhu sodnatého. Rovněž jiná přimíšená barviva organická 
se v lihu rozpouštějí barvou červenou. Čistá, neporušená rumělka 
nemění se kyselinou dusičnou prostředni koncentrace a žihána ve 
zkoumavce zčerná, rozkládá se a vyprchá beze zbytku. Zbude-li 
něco, jest rumělka porušena nebo dokonce pouze napodobena. 
Imitace rumělky, které mají často skvělejší zabarvení než rumělka 
sama, vyrábějí se z minia nebo barytu přibarvením barvivý orga¬ 
nickými, hlavně eosinem, nebo jest to rumělka chromová, při¬ 
barvená eosinem a přicházejí do obchodu jako náhražka (imi¬ 
tace) rumělky (Zinnoberersatz); též jako patentní červen. 

t Rumělka šarlatová. Jodid rtufnatý. Scharlachrot. 
Získá se v podobě krásné červené ssedliny, smícháme-li roztoky 
sublimátu a jodidu draselnatého (viz též Učebnici pro drogisty, 
díl III., str. 287). 

Prach šarlatový, ve vodě jen nepatrně rozpustný, zahrátím 
úplně těkající. Jest jedním z nejméně stálých barviv a zřídka jen 
se používá. 

t Rumělka antimonová. Antimonzinnober. Složením 
svým jest podobná tak zv. zlaté síře, sirníku to antimoničnému, 
jenže obsahuje vedle síry ještě kyslík a snad i jiné látky. 

Slouží za náhražku pravé rumělky; jest barvivo stálé a la¬ 
ciné, nehodí se však k natírání zdí, protože se rozkládá vápnem. 
Nejlépe se hodí do olejů a fermeží, s nimiž skýtá živou barvu. 

V obchodě se také vyskytující náhražka rumělky hlavně k bar¬ 
vení mýdel není rumělkou antimonovou, nýbrž minium zbarvené 
eosinem. 

t Suřík. Minium. Kysličník o 1 o v n a t o - o I o v ič i t ý. 
Mennige. Saturnrot. Připravuje se opatrným žíháním kyslič¬ 
níku olovnatého (klejtu) asi na 400" za stálého mícháni. Mletím 
a plavením pak získá se jemný, ohnivě červený, těžký prášek ve 
vodě nerozpustný a vodu nebarvící (viz též Učebnici pro drogisty, 
díl III., str. 197.). 

Tohoto barviva lze nabýti žíháním i jiných sloučenin olov¬ 
natých. 

Tak žíháním běloby olovnaté za stejných podmínek vzniká 
velmi jemný druh minia, zvaný minium oranžové (pařížská 
červen, S a t u r n o v a č e r v e ň, minerální oranž, zlatý 
sáti no br). Ačkoliv se minium vyznačuje krásnou ohnivou bar-” 
vou, přece nehodí se ke všem nátěrům, neboť jako všecky barvy 
olovnaté černá sirovodíkem ze vzduchu, hlavně ve městech; co 
barva olejová jest na vzduchu stálejší. 
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Dobře schne; užívá se za základní nátěr na železo (ochrana 
proti rzi) a rovněž se užívá do tmelů (pro plynové roury) a jako 
barva malířská. Minium jest jedovaté. 

Působením kyseliny dusičné hnědne minium, tvoříc částečně 
hnědý kysličník olovičitý, částečně se rozpouštějíc na dusičnan 
olovnatý, čímž se liší ode všech podobných barvív; kysličník olo¬ 
vičitý rozpouští se, bylo-li minium čisté,^na bezbarvý roztok teprve 
po přidání mnoha vody a kyseliny šfavelové v malých dávkách. 

Ý Červeň chromová. Rumělka chromová. Nová ru¬ 
mělka. Červen rakouská či vídeňská. Chromrot. 
Neuzinnober. Ósterreichischer Zinnober. Jest to zá¬ 
saditý chroman olovnatý a užívá se ho často jako náhrady ru¬ 
mělky. 

Získá se co temně červené barvivo, roztavíme-li ledek drasel- 
natý, do taveniny zvolna přidáváme žluf chromovou a po vychlad¬ 
nutí vyluhujeme vodou. 

V drobounce krystalickém tvaru podobá se barvou rumělce, 
jemně rozetřena mění barvu červenou v oranžovou. Jest barvou 
stálou do vody i oleje, žloutne však vlivem kyselin a černá, jako 
všechna barviva olovnatá, působením sirovodíku 

Od rumělky a minia rozeznává se tím, že se ve zředěné ky¬ 
selině dusičné rozpouští na čirý červený roztok. 

I Červeň purpurová. Chroman stříbrň atý. Rouge 
pourpre. Silberrot. Vzniká v podobě krásně červené ssed- 
liny, přiléváme-li k roztoku chromanu draselnatého roztok dusič¬ 
nanu stříbrnatého. 

Drahé, méně stálé barvivo, které na vzduchu černá právě tak, 
jako barviva olovnatá. Za barvu užívá se jenom zřídka. 

I Červeň karafiátová. Pink coleur. Jest to sloučenina 
kysličníků cínu a chrómu, dosti zřídka v malířství, jakož i v tis- 
karství užívané světle růžové barvivo. S úspěchem dochází upo¬ 
třebení jako náhrada laku mořenového, s nímž má stejný ton. 

t Červeň kobaltová. Kobaltarsenrot. Jest to arseničnan 
kobaltnatý, který vznikne srážením roztoku některé soli kobaltnaté 
roztokem arsenanu sodnatého. 

Krásně červené, zahříváním do fialova se měnící barvivo, 
upotřebované při malbě porculánu a skla, jakož i do oleje (barvy 
umělecké). 

t Realgar. Červené sklo arsenové. Arsenglas 
T o t. Sirník arseničitý vyskytující se v přírodě co rubínově zbar¬ 
vený minerál. Připravuje se také uměle (viz též Učebnici pro 
drogisty, díl lil., str. 164). Barvivo pro jedovatost málo užívané. 
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Nerostná barviva modrá a fialová. 

A. Modrá a fialová barviva zemitá čili přírodní. 

t Modř horská (minerální). Modř lazurová, azurová, mě¬ 
děná, hamburská, anglická, nebeská. Bergblau. Bleu de 
montage. V přírodě tvoři se z nerostů rnědnatých působením 
vody a kysličníku uhličitého krásně modrý polodrahokam azurit 
(lapis lazuli), zásaditý to uhličitan měďnaíý. 

Odpadky azuritové, jichž nelze zpracovali na předměty ozdobné, 
se rozemílají a poskytují pěknou sice, ale málo kryjíci a málo 
stálou modř horskou. Jest jedovatá, na vzduchu černá siro¬ 
vodíkem a s olejem časem sezelená. Uživá se zřídka. 

Vivianit. Modrý nerost (fosforečnan železnatý) vyskytující se 
v přírodě. Rozemlet poskytuje světle modrý prášek sloužící za 
barvivo na hrubé nátěry. 

Modrá hlinka, modrý okr (Blauer Eisenocker) v pří¬ 
rodě se vyskytující jest zvětralý vivianit; rozemlet přichází do 
obchodu také pod jménem modr železitá nebo přírodní 
berlínská. 

B. Modrá a fialová barviva strojená (umělá). 

V dnešní době užívá se vesměs modrých barviv jen uměle 
vyrobených. 

t Modř horská (umělá). Modř bremská, měděná. Berg¬ 
blau (k ii n s 11 i c h e r). Bremerblau. Kupferblau. Zásaditý 
uhličitan měďnatý získaný srážením roztoku modré skalice se so¬ 
dou. Jest jedovatá; hodí se do vody a klihu, hlavně jako barvivo 
na divadelní dekorace. 

•{• Modř vápenná (Kalkblau), jest modř podobná předešlé. 
Připravuje se přidáním roztoku salmiaku a mléka vápenného 
k roztoku modré skalice. Povstalá ssedlina se promyje vodou, 
usuší a rozetře. Dobré barvivo vodové. Lisována v kostky sluje 
Neuwiederská modř (Neuwiederblau). 

Téměř všechna modrá barviva měďnatá jsou velmi nestálá, 
měníce se na vzduchu sirovodíkem v černý sirník měďnatý a rov¬ 
něž se poruší zásadami (na př. vápnem). Smíchány s olejem ze¬ 
lenají zpravidla (od mastných kyselin v oleji obsažených; tvoří se 
soli měďnaté). 

t Modř olejová. Měděné indigo. Oelblau. Toto modré, 
vlastně fialové barvivo připravuje se vnášením měděných pilin do 
vroucí síry a promytím louhem. 

Barvivo s fermeží stálé, jinak ale, jako všechna barviva měď¬ 
natá nestálé, na vzduchu se měnící. 






t Violeť měděná. Violeť Guyardova. Kupferviolett. 
Vyrábí se srážením roztoku síranu mědnatoammonatého žlutou 
krevní solí a zahříváním vzniklé ssedliny na 170°. Sirovodíkem 
ze vzduchu černá jako barviva měděná vůbec. 

Violeť manganová. Violeť norimberská. Mangan vio¬ 
letí. Nurnbergerviolett. Krásně fialové barvivo, velmi 
cenné, dobře kryjící a stálé. Jest to sloučenina kysličníku manga- 
nitého s ammoniakem a kyselinou fosforečnou (fosforečnan man- 
ganatý). 

t Modř berlínská. Berlinerblau. Pod tímto jménem při¬ 
chází do obchodu celá řada uměle připravených modrých barviv 
různých odstínů, více neb méně čistých, rozmanitým způsobem 
připravených. 

Vyrábí se přidáváním žluté krevní soli k roztoku chloridu že- 
leziíého a sice vzniká v podobě temně modré ssedliny ve vodě 
nerozpustné (m o dř berlínská n e r o z p u s t n á), zůstala-li při 
přípravě sůl železitá v nadbytku, v podobě ssedliny ve vodě roz- • 
pustné (modř berlínská rozpustná), byla-li žlutá krevní 
sůl při přípravě v nadbytku. 

Podobná ssedlina se obdrží srážením roztoku soli železnaté 
(zelené skalice) žlutou krevní solí, při čemž vznikne bílá sraže¬ 
nina, která okysličením, na př. chlorem, nebo i kyslíkem vzduš¬ 
ným se mění v zásaditou modř berlínskou, modř Miloriovou. 

Dle způsobu přípravy a dle druhu i množství příměsí doci¬ 
luje se různých odstínů modři berlínské. 

Zcela čistá, do obchodu buď v prášku nebo v kusech temně 
modrých přicházející modř berlínská zove se modř pařížská, 
která čím jest čistší, tím mívá pěknější měděný odlesk, který se 
zvláště jeví, rýpneme-li nebo hladíme-li ji nehtem. 

Čistá modř pařížská jest výtečnou barvou krycí, na silném 
světle však trochu bledne, což lze opět napravit! tmou. 

V kyselinách minerálných se nerozpouští, s kyselinou šfave- 
lovou dává modrý roztok. 

Ostatní druhy modři berlínské jsou odstínů světlejších, bez 
měděného lesku a obsahují větší nebo menší přídavek křídy, 
hlinky, sádry, škrobu nebo magnesitu a přicházejí do obchodu pod 
jmény: Modr berlínská obyčejná nebo pruská, modř minerální, 
hamburská, náprstková, erlagenská. 

Směs modři berlínské se škrobem zove se modř nová též 
prací a hodí se jen k modření prádla a papíru. 

Cyanine čili Leitsh blue (Leitshblau) jest směs 
pařížské modři s kobaltovou modří. 

Modř antwerpská obsahuje ferrocyanid zinečnatý a vzniká, 
přimísí-li se soli železité před srážením sůl zinečnatá. 
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Modř saská (Sáchsíchsblau), ocelová (Stahlblau), olejová* 
Chinese blue jsou vesměs druhy modři berlínské s levnými 
přísadami v různém poměru. 

Různé druhy modři berlínské jsou stálé barvy, hodící se dobře 
do oleje a rovněž dávají dobré barvy vodové, neboť jsou prů¬ 
hledné. 

Nemožno jich však použiti do vápna, jelikož vápnem a žíra- 
vinami vůbec se rozkládají (vylučuje se rezavě hnědý hydroxyd 
železitý). 

Podobně se také chovají zeleně, v nichž jest obsažena modř 
berlínská. 

Modr Turnbullova. Barvivo složením i vlastnostmi podobné 
modři berlínské, mnohem však dražší. Vyrábí se srážením roztoku 
skalice zelené, červenou solí krevní. 

Modř kobaltová. Modř Thenardova, Leydenská, vídeňská, 
^ královská, ultramarín kobaltový. Kobaltblau. Kónigs- 
*blau. Thenardsblau. Připravuje se silným žíháním směsi bílé 
hlinky s uhličitanem kobaltnatým, za přidání sloučenin fosforu 
nebo arsenu, aby se zvýšil lesk barviva. 

Jest to překrásná, stálá barva v oleji i ve vodě, čistě mo¬ 
drého odstínu, avšak dosti drahá. Zaměňuje a porušuje se ultra¬ 
marínem, od něhož se rozeznává tím, že se nerozkládá zředěnými 
kyselinami (ultramarín ano). 

Schne znamenitě, ale nekryje dobře; jest spíše barva lazu- 
rová. Užívá se jí jako barvy vodové, olejové a k tisku bankovek, 
kterých pak fotografií nelze padělati. 

Šmolka. Modř česká, císařská, saská. Modř Dumontova. 
Sklo kobaltové. Smalte (nesprávně Schmalte). Kónigsblau. 
Zaffer. S á c h s i s ch b la u. Kaiserblau. Jest to kobaltové 
sklo, které se získá tavením kysličníků kobaltu (rud kobaltových 
zv. cafra nebo safflor) s potaši a křemenem (povstane křemičitan 
kobaltnato-draselnatý). 

Litím do studené vody tavenina zkřehne, načež se vysušená 
semele, plaví a pak třídí dle jemnosti i odstínů. Nejhrubší slouží 
za posýpátko, kdežto nejjemnější, kobaltem nejbohatší (dle množ¬ 
ství přidaných při přípravě rud kobaltových) přichází do obchodu 
pod jménem modř královská též azurová. 

Šmolka jest jasná, modrá barva, vzdorující žáru i kyselinám 
(čímž rozeznává se od ultramarínu). Hodí se k malbě skla, por- 
culánu a do polevů (glasur) v keramice; jest barvivo dosti stálé, 
nekryje však dobře, bledne a šedne poněkud vlhkostí a kysliční¬ 
kem uhličitým ze vzduchu. 

Za barvivo používá se nyní zřidka, jsouc nahrazena ultra- 
marinem. 
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Coeruleum. Modř nebeská. Bleu celeste. Zinnblau. 
Barvivo šmolce podobné, málo užívané, velmi stálé, však špatně 
kryjící. Jest to sloučenina kysličníku kobaltnatého, zinečnatého a 
kyseliny křemičité. 


Violeť kobaltová. Kobaltrose. Jest to fosforečnan kobalt- 
natý. Vznikne v podobě ssedliny ze směsi roztoků soli zinečnaté 
a kobaltnaté s fosforečnanem sodnatým. Žíháním ssedliny získá se 
velmi stálé, ale drahé barvivo. 


, t Modř molybdaenová. Molybdanblau. Mineral- 

indigo a t Modř wolframová. Wolframblau jsou krásné, 
naprosto stálé, ale velmi drahé modři, toliko v malířství umě- 
' leckém používané. 

! Ultramarín. Modř azurová. Bleu ďazur. Azurblau. 

1 Firmám entblau. Orientalischblau. Outremer. 

I Dříve pod názvem tímto rozuměla se drahá barva, mletý mi¬ 

nerál lapis lazuli (azurit), který také dosud, ač již zřídka, přichází 
, do obchodu. 

Nyní v obchodě se vyskytující ultramarín jest vyroben uměle 

a to různým způsobem; jest to hlavně křemičitan sodnato-hlinitý. 
Dnes se vyrábí tavením kaolinu bud se soli Glauberovou a uhlím, 
nebo se sírou a sodou. 

Obsahuje síru, rozkládá se kyselinami za vývoje sirovodíku 
a odbarvuje se; vzdoruje však zásadám a také slabému žáru. 
V oleji se rád odděluje a proto se k němu přidává vosk. 

' Krycí sílu ultramarínu možno posouditi, natřeme-li jej s ole¬ 

jem na sklo a pozorujeme v procházejícím světle. Kryje dobře a 
mísí se s ostatními barvami. 

Hodí se zejména dobře do vápna (k modření), klihu a po- 
: užívá se ho též v oleji a akvarelu; též se upotřebuje při modření 

prádla, aby zakryl nažloutlý nádech, v tiskařství kartounů, k mo- 
I dření papíru, tapet i cukru."'') 

K bělobě olovnaté nesmí býti pro svůj obsah síry přimíchán 
I (vznikne černý sirník olovnatý). 

1 V obchodě označuje se ultramarín též jmény: modř nová, 

t orientálská, lazurová, French blue a i j. 

I Z modrého ultramarínu vyrábějí se různými pochody také 

; ultramaríny zelené, fialové a růžové, které však nedocházejí vel¬ 

kého použiti. Vlastnosti mají podobné jako ultramarín modrý. 

I Ultramarín se porušuje hlínou, sádrou, annalinou, barytem, 

křídou a také magnesitem; rovněž bývá přibarven barvivý anili¬ 
novými (jimž dnes také ustupuje), kterážto přísada se pozná zbar¬ 
vením vody, s kterouž jsme protřepali ultramarín. 




*) Při vařeni šťávy malinové nebo jiné, kyselinu obsahující, nutno dbáti 
toho, aby upotřebený cukr nebyl barvený ultramarinem, neboť se vyvíjí sirovodík 
propůjčující šťávě nepříjemný zápach. 


É 
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Nerostná barviva zelená. 


^ . A. Zeiená barviva zemitá čili přírodní. 

flinka zelená. Grune Erde. Terra verte. Vyskytuje se 
v přírodě po všech krajích země (v Čechách, Polsku, Uhrách, 
Francii, Tyrolsku, na ostrově Cypru a j.) a sice zvětráním někte¬ 
rých nerostů, zejména augitů (kremičitanů různých kovů). 

Tak u Kadaně v Čechách vznikla hnědě zelená hlinka roz¬ 
kladem nerostů, obsahujících křemičitan železnatý (který jest pří¬ 
činou zeleného zbarvení) a zove se zelená hlinka česká čili ka- 
dánská (Bóhmisches Grůn. Kaadner Griin. Podobným 
způsobem vznikla také temně olivová hlinka veronská (Vero- 
neser Grun) z Monte Baldo na jezeře Gardském, upravená pro 
obchod ve Veroně, dále hlinka tyrolská (Tyr o 1 er e r d e) z již¬ 
ních Tyrol a hlinka cyperská (Cypet Grůn) z ostrova Cypru. 

Zelená hlinka přichází do obchodu též pod jménem hlinka 
benátská a zelen seladonská (Sel ad o nit). 

V přírodě se vyskytující zelené hlinky upravují se pro po¬ 
třebu mletím, plavením a promývánim slabou kyselinou solnou, 
čímž se zbaví různých příměsí, zejména vápna. 

Takto upravené jsou stálé, některé druhy jsou však vůči 
vápnu citlivé, dávajíce s ním rezavý odstín, vzniklý okysličením 
sloučenin železnatých, v hlince přítomných. 

Tvoří snadno roztěrná, neškodná a levná barviva, žlutě ze¬ 
lená až temně zelená, hodící se k nátěrům na domy; jako barva 
olejová spotřebuje mnoho oleje, ale schne dosti dobře. Pálením 
zhnědne hlinka v zelenou hlinku pálenou, která jest velmi stá¬ 
lým b^arvivera. 


t Zelen horská, tyrolská. Berggríin. Schiefergrůn. 
Tyrolergrůn. Živé, světlezelené barvivo, získané rozemletím a 
plavením dosti vzácného nerostu malachitu (zásaditý uhličitan 
měďnatý) v přírodě zvláště na Uralu se vyskytujícího a podob¬ 
ného lazuritu. 

Z nerostu zhotovují se hlavně různé umělecké předměty, a 
dále se ho užívá k výrobě mědi a jenom kousky menší se upo- 
třebují k úpravě barviva špatně kryjícího a zvaného zeleň hor¬ 
ská. V obchodě se vyskytující zeleň horská jest téměř výhradně 
výrobkem umělým. 


B. Zelená barviva strojená (umělá). 

Zelená hlinka umělá, strojená. Zelený okr. Ockergrůn. 
Vyrábí se ze žlutého okru, rozmíchaného ve slabém roztoku ky¬ 
seliny solné, přidáním žluté soli krevní a skalice zelené. 

Jest méně cenným barvivém než zelená hlinka přirozená; 
živost jeho se zvýšuje barvivý dehtovými nebo mědnatými. Při- 
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míšená barviva dehtová poznáme třepáním slibem, barviva mědnatá 
třepáním s ammoniakem ; získají se totiž roztoky modře zbarvené. 

Jménem zelený okr vyrozumívá se také zelený ultra¬ 
marín (U1 tr a in a r in gr ii n), získaný žíháním směsi kaolinu, 
sody, uhlí a Glauberovy soli. 

t Zelen horská umělá, strojená. Berggrun. Vzniká v po¬ 
době ssedliny z vroucího roztoku modré skalice, vápenného mléka 
a sody. 

Ssedlina se důkladně promyje vodou, usuší a přichází do ob¬ 
chodu jako strojená zeleň horská. Jest to zásaditý uhličitan měd- 
natý. V obchodě se též vyskytuje pod jménem zelen malachl- 
tová (M a 1 ac h i t grij n), měděná (K u pf e rg ru n), minerální 
(M i n er a Ig rii n), uherská (U n g a r i sc h gr ii n), břidličná 
(Sc h i ef e rgr u n), brémská (B r e m e rgr u n), vodová (Was- 
sergrOn), lesklá (Glanzgrun), brunšvická atd. Pěkná, ale 
málo stálá barviva do vody a oleje. 

Jasnější odstíny zeleni horské lze získati míšením zeleni se 
sádrou, bělobou permanentní, zinkovou, zelení svinibrodskou. Zeleň 
horská rozpouští se v kyselinách za šumění a roztok se barví nad¬ 
bytkem ammoniaku krásně temně modře (reakce na zeleň umělou 
i přírodní). 

t Svinibrodská zeleň. Schweinfurtergrun. Jedna z nej¬ 
krásnějších zelení, jiskrná a čistá, ale prudce jedovatá, neboť jest 
směsí octanu a arseňanii mědnatého. 

Vyrábí se srážením vřelého roztoku octanu mědnatého ky¬ 
sličníkem arsenovým a i jinými methodami. Tvoří zelený, ve vodě 
nerozpustný prášek. 

V obchodě se vyskytuje také pod jmény: 

Zelen císařská (Ka ise r griin), vídeňská (Wi e ne r g ru n), 
papoušková (Pa pa ge i gr ii n), zemitá (Erdgriin), minerální 
(Min e ra Ig r ii n), zeleň Pavla Veronského, zeleň královská 
(Kó nig s gr u n), luční (Wi es e n gr u n), patentní (Patent- 
grňn), krycí (Deckgriin), Mitisová (M i t i s g r ii n), kirchberg- 
ská (K irc h ber ge rgr ii n), lipská (Lei p zi gergr iin), paříž¬ 
ská (Paris ergr ti n), cvikovská (Z w íčka u er grii n), basilej¬ 
ská (Ba sele rgr iin), anglická (E ngl ischgrun), wůrzburg- 
ská (Wiirzb urge rgriin), Hoermannova (Horm annsgriin), 
Emeraldgreen, nová (Neu griin), jedová (Giftgrti n), perská atd. 

Zeleň svinibrodská svojí velkou jedovatosti pozbývá ceny a 
nahrazuje se nyní barvivý neškodnými. Dnes upotřebuje se ještě 
na malbu lodí, jichž dřevěné součásti chrání před červy a hmy¬ 
zem a pak k malbě obrazů, neboť v oleji není tak nebezpečná 
jako při klihové malbě nástěnné, zejména na tapetách (snadno se 
otře a přichází tak do vzduchu; rovněž se rozkládá vlhkostí za 
přítomnosti plísní a vyvíjí velmi jedovatý plyn arsenovodík). Vá¬ 
pnem se též rozkládá. 
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Mimo své jedovatosti má zelen svinibrodská a s ní i ostatní 
zelená barviva mědnatá, ještě tu vadu, že černají sirovodíkem ve 
vzduchu obsaženým právě tak, jako barviva olovnatá a proto v praxi 
užívá se místo nich zelených barviv chromitých a kobaltnatých. 

Zeleň svinibrodská, jakož i vůbec všechny barvy obsahující 
arsen, poznají se tím, že páleny na uhlí dřevěném, nebo ve zkou¬ 
mavce smíšeny s práškem z dřevěného uhlí, vyvíjí dýmy páchnoucí 
po česneku. Vařena s kyselinou sírovou zapáchá po octu, v am- 
maniaku se rozpouští barvou modrou (jako všechny barvy měď- 
naté). Porušuje se těživcem, sádrou, síranem olovnatým a také 
i žlutí chromovou, čímž povstávají různé odstíny zeleni a ovšem, 
že tím trpí i na své vydatnosti. 

t Zelen Scheeleova, selská. Scheeleschesgrůn. Jest 
to arseňan měďnatý, barvivo podobných vlastností jako zeleň 
svinibrodská, méně však ohnivé než tato a liší se od ní tím, že 
vaří-li se s kyselinou sírovou, nevydává vůni octovou. Připravuje 
se srážením roztoků solí mědnatých arsenanem alkalickým (kalia 
nebo natria). 

Přichází do obchodu též pod jménem zeleň švédská 
(Schwedisches grůn), brunšvická (Braunschweiger- 
gríin), minerální (M i n e ra 1 g r u n). 

Zeleň Neuwiederská (Neuwiedergrtin), jest barvivo po¬ 
dobné zeleni šelské, odstínu ohnivějšího. 

t Měděnka. Grůnspan. Aesviride. Vert de gris. 
Verdigris. Jest to zásaditý octan mědnatý. Získá se působením 
kysajících vinných matolin na plechy měděné nebo kropením mě¬ 
děných desek horkým octem. 

Do obchodu přichází ve tvaru koulí, desek, úlomků nebo 
v prášku barvy modrozelené. Hodí se za barvu olejovou, dosti 
nespolehlivou, neboť se časem s olejem slučuje a tím se mění; 
také špatně kryje. Používá se hlavně íc výrobě zeleni svinibrodské; 
též v barvířství. 

t Zeleň patentní, do vápna (Kalkgrůn. Pate ntgr íi n). 
Jest to obyčejně směs zeleni Scheeleovy a sádry; též se pod jmé¬ 
nem zeleň do vápna prodávají různé barvy, většinou laky ani¬ 
linových barviv, sražené na hlinku nebo křídu. 

t Casselmannova zelen. Kasselmannschesgríin. Ve¬ 
dle zeleni svinibrodské nejkrásnější a nejlepší barva malířská. Zá¬ 
saditý síran mědnatý, vznikající smíšením vřelých roztoků skalice 
modré a octanu sodnatého. 

t Gentelova zelen též zeleň cínová. Gentelesgrůn. 
Zinnkupřergriin. Připravuje se z chloridu ciničitého, skalice 
modré a hydroxydu sodnatého. Povstalá ssedlina, ciničitan měď¬ 
natý, se vymyje, usuší a skýtá barvivo krásného odstínu, upotře- 
bované jako méně nebezpečné náhražky zeleni svinibrodské. 
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t Kuhlmannova zeleň. Kuhlemannsgrun. Jest to zása¬ 
ditý chlorid měďnatý s vápnem, získaný z vápna a chloridu měd- 
natého, barvivo podobné zeleni svinibrodské, dosti stálé. 

t Zeleň borová. Borgriin. Jest to boran měďnatý, vzniklý 
v podobě ssedliny slitím roztoku skalice modré a boraxu ; ssed- 
lina žíháním poskytuje barvivo dosti málo jedovaté, z barviv mě¬ 
děných nejstálejší, upotřebitelné do oleje a vody. 

t Zeleň chromová. Chromgrlin. Pod tímto jménem při¬ 
chází do obchodu celá řada barviv různého odstínu, čistoty, po¬ 
jmenování i složení. Buď jsou to nejedovaté kysličníky a hy¬ 
dráty chromité, nebo jedovaté sloučeniny chrómu, zejména pak 
boran a fosforečnan chromitý. Velmi často jsou tímto jménem 
označovány pouhé směsi žlutí chromové a berlínské 
modři, mnohdy krášlené i barvivý anilinovými. 

Zeleň chromová pravá (Chromgrun, echt), v obchodě se 
vyskytující, jest kysličník chromitý získaný žíháním hydroxydu 
chromitého nebo pálením chromanu draselnatého se sírou, pří¬ 
padně salmiakem. Krásné, temně zelené barvivo, velmi stálé, vzdo¬ 
rující lučebninám i žáru, dobře kryjící, nejedovaté. Slouží za 
barvu natěračskou a tiskařskou. Vyrábí se též cestou mokrou, leč 
není nikdy tak živého odstínu, jako barvivo připravené cestou suchou. 

Zelená rumělka čili zelený cinobr (Zi n n ob ergr u n), jest 
kysličník a hydrát chromitý, nebo též i směs žlutí chromové a 
modři berlínské. 

Zeleň listová (Laubgríin), jest hydrát chromitý nebo též 
i směs žlutí chromové a modři berlínské, anebo jsou to směsi 
pravé chromové zeleni a zinkové žlutí. 

Zeleň chromová pravá, zelená rumělka a zeleň 
listová jsou-li neporušené, jsou barviva drahá; v obchodě vy¬ 
skytují se tyto druhy barviv s menší neb větší přísadou barytu 
a dle toho pak řídí se i jich cena. 

Zeleň smaragdová (Sma r a g dg r 0 n), hydrát chromitý, 
vzniklý srážením chromanu draselnatého hydroxydem zinečnatým. 
Stálé, sytě zelené barvivo. 

Zeleň Gulgnetova (Guignetsgriin. Vert éméraude. 
Viridian), zvláštní hydrát či hydroxyd chromitý, získaný žíhá¬ 
ním směsi dvojchromanu draselnatého s přebytečnou kyselinou 
borovou a vyvářením vodou. 

Stálé, čistě zelené barvivo; světlých tonů dociluje se bělobou 
barytovou. 

Hodí se pro všechny způsoby malby, zejména pro svoji stá¬ 
lost k tisku bankovek, při výrobě tapet, v chromolitografii atd. 
Krásné tony lze obdržeti přidáním žluti kadmiové. 

Laková zeleň chromová jest směs kysličníků chromitého a 
hlinitého. 
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Zeleň Arnaudonová (Ar na u don sg run) jest fosforečnan 
chromitý. Vzniká ze síranu chromitého a natriumfosfátu. 

Zeleň Plessyho (P 1 es sysg r íi n), výrobek podobný zeleni 
Arnaudonově. Modrozelené barvivo užívané v uměleckém malířství. 

Zeleň Schnitzerova (Schnitzerscliesgrun) jest podob¬ 
ného složení jako obě předcházející zeleni. 

Zeleň Pelletierova (P e 11 e t i e r s gr ii n. Ve rt V i rg in a 1), 
boran chromitý. Velmi stálé modrozelené barvivo, podobné zeleni 
Guignetově. 

2/\0/ /P i Zeleň kobaltová čili Rinmannova, též zeleň zinková pravá. 
/o ^-Kobaltgrun. Rinnmannsgríin. Zinkgríin. Získá se 
srážením směsi roztoků chloridu kobaltnatého a chloridu zineč- 
2^ ^ (/-^g^atého s roztokem sody, promytím, vysušenim a žíháním získané 
ssedliny, nebo žíháním kysličníku zinečnatého se síranem, fosfo¬ 
rečnanem neb arsenanem kobaltnatým. Vzniká tu obyčejně kyslič¬ 
ník kobaltnatý, zvláště krásně zelený, upotřebí-li se arsenanu ko¬ 
baltnatého. 

Světlejší zeleni docílí se dvojnásobným množstvím kysličníku 
zinečnatého při přípravě. Stálé barvivo, pro malbu akvarelní i do 
oleje vhodné. 

Rozpouští se v kyselině solné na růžový roztok, čímž se po¬ 
znává. Někdy se k ní přimíchává chromová žluť. 

Pod jménem zeleň zinková obyčejná přichází do obchodu 
směs zinkové žluti a pařížské modři nebo i nápodobeniny (hlinka 
přikrášlená anilinovými barvivý). 

t Zeleň manganová. Mangangríin. Jest to raangaňan 
barnatý, získaný žíháním dusičnanu nebo liydroxydu barnatého 
s burelem, vyluhováním a mletím taveniny. 

Barvivo ve vodě nerozpustné, odstínu smaragdově zeleného, 
hodící se jako barva malířská na místě zeleni svinibrodské. 

V obchodě se vyskytuje též pod jménem zeleň kaselská 
(Kasselgru n), zeleň Rosenstiehlova (Rosenstiehlsgrún), 
burelová, Bottgerova (B ó tt ge rs gru n). 

Mimo uvedená právě barviva zelená, známe ještě jiná, jichž 
získáme smíšením barviv modrých a žlutých; jsou to tudíž pouhé 
smíšeniny a ne chemické sloučeniny. Označujeme je obyčejně 
společným jménem zelených rumělek. Jsou odstínu bud temně 
zeleného, světle zeleněho nebo žlutozeleného. 

Nejstálejší ze směsí těchto jest směs zeleni smarag¬ 
dové se žlutí kadmiovou, zinkovou nebo strontna- 
to u. Méně stálá jest směs modři pařížské se žlutí chro¬ 
movou (hnědne). Nejhorší jest směs modři pařížské se 
žlutými laky (žluté laky blednou). 

Takovéto směsi přicházejí do obchodu také pod jmény zvlášt¬ 
ními jako: Zeleň olivová (Ol i vg run), směs zeleni chromové 
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s umbrou. Zelen bronzová (Bro n ze gr u n), směs zeleni chro¬ 
mové s umbrou. Zeleň hedvábná (S e i d e n g r O n), směs berlín¬ 
ské modři se žlutí chromovou (též zelený cinobr nebo jistý druh 
zeleni chromové). Zelen mechová (Moosgriin), obyčejné směs 
žluti chromové a berlínské modři (též zeleň svinibrodská nebo 
chromová zeleň). Zeleň Viktoriina (V i k t o r i a gr u n), směs modři 
berlínské a žluti chromové (také však z dehtových barviv upra¬ 
vená smíšenina). 

Podobné směsi jsou také zeleň permanentní, Norimberská, 
Pavla Veronského, pruská, rezedová, krásná (Schóngrun), 
Hookers Green a m. j. 

Mimo těchto směsí, tvořících barviva zelená, známe ještě jiné : 
Zeleň tyrkisová (T u r k is g r íi n), směs kysličníku chromitého, 
kobaltnatého a hlinitého získaná z hydrátu hlinitého, uhličitanu 
kobaltnatého a kysličníku chromitého žíháním. Přichází do ob¬ 
chodu v odstínech více méně modrozelených. Zeleň jablečná 
(Apfelgrun), směs horské zeleni a žluti chromové. 

Nerostná barviva hnědá, 

A. Hnědá barviva zemitá čili přírodní. 

I Hlavní součásti nerostných barviv hnědých, velmi blízkých 

nerostným barvivům žlutým a červeným, jsou sloučeniny železité. 
Podobné zeminy hnědé vyskytují se v přírodě zhusta a příkladem 
I jich jest obyčejná hlína. Barviva hnědá, tonů výraznějších jsou 

však dosti vzácná a patří k nim zejména hlinka sienská, o níž 
bylo pojednáno již dříve při faarvivech žlutých a červených a pak 
i umbra. 

Umbra pravá. Terra ďombre. Ra^v Umber. Umbra 
(echt). Barvivo zemité, jistý druh okru na Cypru (umbra cy- 
perská), Sicílii, u Vireburku a Řezná se nalézající. Vznikla zvět¬ 
ráním nerostů obsahujících železo a mangan. 

I Jest to kremičitan železnatoinanganatý smíšený s hlínou, barvy 

hnědé, žíháním skýtající sytě hnědé odstíny světlejší a tmavší (ne¬ 
opatrným pálením přechází do červena). Pálená umbra zove se 
anglicky Burnt umber. 

Barvivo stálé, s olejem dobře schne a hodí se dobře do vody 
•, i oleje. Zahřívána s kyselinou solnou, vydává dusivý plyn chlor, 

j Z Německa (Harcu) k nám dovážená, často v podobě kulí, 

hněď sametová (Sa m mtbra un), manganová (Mangan- 
braun), kaštanová (Kastanienbraun) jest rovněž umbra 
(K u g e 1 u m b r a), jiného však odstínu než umbra z míst výše 
jmenovaných. 

Odrůdou uinbry jest rovněž hněď minerální (Mineral- 
braun), euchrome, Caledonianbrown a Kappaghbrown. 


so%í^ 


1 
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Pod jménem hněď srnčí (Reh braun) přichází do obchodu 
světlejší druh umbry. 

Hněď kolínská (K ó 1 n e r b r a u n), která přichází do obchodu 
též pod jménem umbra kolínská (Kdlnische Umbra. La- 
sur braun), hněď kasselská (Kasselerbraun), španělská 
(Spanischbraun), mahagonová (Mahagonibraun), hněď 
van Dyckova a j., jest zvláštní druh jemně třeného a plaveného 
uhlí hnědého z okolí Kaselu a Kolína nad Rýnem. Skýtá lazu- 
rové barvivo, méně stálé než pravá umbra (na vzduchu bledne) 
a v oleji schne špatně; upotřebuje se též ku hnědému mořidlu 
(ořechovému, Nussbeize), k fládrování a ku přípravě tak zv. hně¬ 
dého karmínu. Zahřívána ve zkoumavce usazuje na stěnách dehet 
a zuhelnatí. 

Pod jménem hněď van Dykova přichází do obchodu také 
odrůda kolkotharu, skýtající stálé barvivo minerální, a pod jmé¬ 
nem hněď mahagonová (Mahagoniocker) okr pálený, 
jasnější a temnější barvy červenohnědé. 

Hněď asfaltová. Asphaltbraun. Hmota podobná černé 
smůle, hnědá až černá, vyskytující se hlavně na západoindickém 
ostrově Trinidadu au Mrtvého moře v Sýrii co přirozený asfalt 
(Bit ume). 

Roztok hnědi asfaltové v oleji terpentýnovém i lněném skýtá 
pěkné hnědé barvivo, jež jest vlastně jakýmsi lakem. Nejlépe se 
hodí za hnědé barvivo asfalt sýrský, dávající dobrou barvu 
lazurovou, kterou třeba však nanášet jenom ve vrstvách tenkých, 
neboť schne velmi pomalu a to i s fermeží rychle schnoucí; s bí¬ 
lými barvami dá brzy šedé tony. 

Nejlepší barvivo asfaltové jest Bitume Ottoz, jehož výroba 
jest však tajemstvím. 

Smíšen s barvivý jinými asfalt časem temní, pálen má sho- 
řeti beze zbytku. 

Mnozí používají raději asfaltu umělého, který lépe schne. 
Chce-li se použit asfaltu i k akvarelu, nutno jej dříve rozpustit v lihu. 

Hněď havanská, Havannabraun. Tímto jménem označují 
se v obchodě některé druhy okrů nahnědle zbarvené, jichž barva 
žíháním více neb méně ztemněna byla. 

Tak vyskytuje se v obchodě hned havanská světlá 
(barvy světle-žlutě-hnědé) a hněď havanská tmavá (barvy 
tabákové). Hodí se zejména k nátěrům vodovým. 

Hněď železitá. Hlinitý hnědel. T h o n e i s e n st e i n. Mine¬ 
rální barvivo pozůstávající z hydroxydu železitého více neb méně 
čistého. 


B. Hnědá barviva strojená (umělá). 

Hněď asfaltová umělá, umělý asfalt, získává se vháněním 
vzduchu do horkých zbytků (residuí) petrolejových (při destillaci 
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nafty). K účelům barvářským vyrábí se umělý asfalt z terpentýnu 
benátského, pryskyřice a vosku. 

Mumie pravá (angl. Mummy) jest výtažek z mumií, asfaltem 
balsamovanýcli, zpravidla však barvivo „Mummy" v obchodě se 
vyskytující jest asfalt nebo jemná umbra. Slouží hlavně za barvu 
akvarelovou. 

Hněď manganová. Manganový bistr. Manganbistr. Bi¬ 
ster braun. Vyrábí se srážením roztoku síranu manganatého ma¬ 
lým množstvím hydroxydu sodnatého; vzniklá bílá ssedlina hy- 
droxydu manganatého mění se na vzduchu rychle v tmavohnědý 
hydroxyd manganitý, který plavením a sušením skýtá barvivo 
hlavně k barvení tkanin a porculánu ; rovněž slouží jako přídavek 
při vaření fermeže z oleje lněného. 

Jménem bistr označuje se také barvivo akvarelové, vyráběné 
2 rozemletého a plaveného koptu, též extrakcí uhlí hnědého nebo 
dehtu amoniakem a srážením kyselinou octovou. 

Toto ne příliš stálé barvivo přichází do obchodu také pod 
jménem sazová bněď nebo hnědý lak. 

Pozná se, že zahříváním ve zkoumavce usazuje na stěnách 
zkoumavky kapky dehtu a na vzduchu zapálen, shoří beze zbytku. 

t Hněď Hatschetova. Hatschetbraun. Ferrokyanid 
mědnatý, získaný srážením roztoku skalice modré žlutou solí 
krevní. Barvivo červenohnědé, průsvitné, na světle blednoucí; rov¬ 
něž se nehodí k míšení s barvivý jinými. Do obchodu přichází 
též pod jménem hněď římská, berlínská, chemická (C h e m i s c h- 
braun, B resl au e r b r aun), florentinská. 

Hněď kobaltová (Ko b a Itb ra u n), stálé, ale drahé barvivo, 
zřídka do obchodu přicházející. Získá se z kysličníku železitého, 
hlinitého a soli kobaltových. 

t Hněď chromová (C h r o m b ra u n), pěkné, ale ne dosti 
stálé barvivo hnědé. Jest to chroman měďnatý, získaný ze solí 
měďnatých žlutým chromanem draselnatým. 

t Hněď olovnatá. Bleibraun. Flohbraun. Kysličník 
olovičitý, barvivo časem temnicí, zřídka upotřebované. 

Hněď berlínská (Be rl in e r b r a u n), vzniká žíháním modři 
pařížské. 


Nerostná barviva černá, 

A. Černá barviva zemitá čili přírodní. 

Tuha. Grafit, Grap hit. Tuha jest uhlík, provázený mine¬ 
rálními primíšeninami (kysličníkem železitým, kyselinou křemičitou 
atd.), od nichž se tuha surová, v přírodě v ložiskách uložená, čistí 
obyčejné plavením. Vydatnost, lesk a barva tuhy závisí na její 
čistotě. 
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Nejlepší tuha jest ceylonská, rovněž v Čechách nalézají se 
dobré druhy tuhy, dále na Uralu, Sibiři, Anglii a Bavorsku, Tuhy 
používá se (s přísadou jemně plavené hlíny) téměř výhradně k vý¬ 
robě tužek; také jako havraního stříbra k nátěru na železná 
kamna a co přísady do barev fasádních a do tmele na železo. 

Černá křída. Schwarze Kreide, Jest to měkký druh 
břidlice, proniknuté látkami bituminesnimi; obyčejně se rozemele 
a pak s vodou a lepidlem formuje v hůlky, které se suší a lisuji. 

Zvláště čistá přiváží se z Itálie a Španělska. 

Nazývá se též černí minerální (M i n era Isc h wa r z), břid¬ 
ličnou (Sch iefe rsch wa rz), olejovou (O e 1 sch w a rz), špa¬ 
nělskou (Spanísche Erde oder Kreide), břidlicí ku kre¬ 
slení (Z e i c h e n s c h i e f e r). 

Vyjma v Itálii a Španělsku vyskytuje se tuha zřídka čistou 
a jelikož její čištění jest dosti drahé, vyrábí se tuha obyčejně uměle. 

B. Černá barviva strojená (umělá). 

Připravují se obyčejně nedokonalým spalováním látek uhlí- ^ 

kem bohatých, čímž se uhlík vyloučí v jemném rozptýlení a skýtá 
pak černé barvivo. 

O výrobě takovýchto barviv černých pojednáno bude podrob¬ 
něji při organických barvivech přirozených. 

Jiná barviva černá a to nerostná, uměle připravená, jsou 
t čerň chromová (Chromschwarz), kysličník to chromito- 
železnatý, získaný žíháním kysličníků chromitého a železitého a 
t čerň chromoměďnatá (Chromkupferschwarz), kysličník 
to chromitomědnatý, získaný žíháním kysličníku chromitoměďna- 
tého. Stálá, černá barviva, výhradně upotřebovaná v keramice a 
malbě na skle. < 

Čerň železitá (Eisenschwarz) jest buď nejjemnější, srá¬ 
žený prášek antimonový, nebo také pouhá tuha. 

Nerostná barviva šedá. 

Barviva šedá v obchodě se vyskytující jsou zpravidla směsí 
barviv černých s bílými, někdy i s přísadou modří, zeleni nebo 
žluti. Tak lze na př. šeď stříbrnou (Silbergrau) nebo šeď 
břidličnou (Schiefergrau) získati z černé křídy příměsí běloby. 

t Šeď perlová (Perlgrau. Deckgrau. D i a m a n tgra u.) 
jest směsí koptu a běloby olověné. 

Šeď zinková (Zinkgrau) jest nečistý kysličník zinkový, při 
výrobě běloby zinkové získaný. 

t Šeď olověná (Bleigrau) jest nečistý kysličník olovnatý, 
získaný při výrobě běloby olověné. Stálé barvivo hodící se k zá¬ 
kladním nátěrům podobně jako běloba olověná. 
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Přirozená barviva organická. 

Chemické složení těchto v přírodě se nacházejících barviv rost¬ 
linných a původu živočišného jest doposud jenom málo objasněno. 

Jsou to ponejvíce slabé kyseliny, jež vlivem světla nebo oxy- 
dačních prostředků se rozkládají (vyblednou), kterážto vlastnost 
jest jich společným příznakem. Docházejí mnohonásobného upo¬ 
třebení v technice a sice buď jako surové drogy (barevná dřeva), 
nebo jako výtažky těchto drog, anebo též v podobě jich sloučenin 
s kysličníky, zejména kysličníkem hlinitým (barevné laky, barviva 
laková). 

Barviva rostlinná. 

Alkanin. Alk a n aextrakt. Čistý připravuje se dosti ne¬ 
snadným způsobem z kořene pilátového (Radix Alcannae) a tvoří 
temněhnědočervenou hmotu, ve vodě nerozpustnou. V mastných 
olejích rozpouští se nádherně červenou, v alkaliích modrou barvou. 

Alkannin v obchodě se vyskytující a sloužící k účelům tech¬ 
nickým a kosmetickým není čistý alkannin, nýbrž produkt nečistý, 
získaný z kůry kořene Anchusa tinctoria, pomocí petrolejového 
étheru v podobě hustého výtažku (Extractum Alcannae), který se 
s oblibou upotřebuje v kosmetice, lékárnictví atd. z důvodu, že 
se jak v olejích a tucích, tak i lihu rozpouští krásně červenou 
barvou (viz též Učebnici pro drogisty, díl 11., str. 103). V tech¬ 
nickém barvářství zatlačen byl barvivý anilinovými. 

Bixin. Orleán. Orleanrot. Roncon. Achiotte. Těsto- 
vitá, žlutočervená barvicí hmota, získaná ze semen a dřeně stromu 
Bixa Orellana, uživaná v kosmetice a hlavně v potravinářství (jako 
máslové a sýrové barvivo); též k barvení látek a koží. 

Jest úplně neškodné barvivo. Tvoří temnočervené, při 189® 
tající lupénky, ve vodě nerozpustné, v lihu a mastných olejích 
rozpustné. 

Brasllin. Tvoří žluté nebo bílé jehlicovité krystalky, ve vodě 
a lihu rozpustné, které lze získati z výtažku dřeva fernambuko- 
vého (Extractum Fernambuci) vyvářením extraktu lihovou vodou 
za přidání zinkového prášku a kyseliny solné. 

Dřevo fernambukové. Červené dřevo. Fernambuk. B ra¬ 
si licnholz. Červené jádro kmenů různých, v tropické Americe 
rostoucích druhů Caesalpinia. 

Přichází do obchodu v specificky těžkých, tvrdých a ponej¬ 
více ne příliš silných kusech a slouží hlavně k výrobě krásných 
barev lakových, které však v poslední době stále více a více jsou 
zatlačovány barvivý anilinovými. Dřevo budiž chováno na tmavém 
místě (viz též Učebnici pro drogisty, díl II., str. 157). 

Carthamin. Červen saflorová. Karmín světlicový. Saflor- 
roth. Rouge ďassiette (ďEspagne). Rouge vegetal. 
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Barvivo nalézá sc vedle žlutí saflorové v sušeném okvětí Cartha- 
mus tinctoria. 

Květy se nejdříve vyvaří s vodou, čímž se odstraní lehce roz¬ 
pustná žluť saflorová a pak se zpracují slabým roztokem sody, 
v němž se rozpustí carthamin. Z alkalického roztoku lze pak růz¬ 
ným způsobem získali čistý carthamin. 

Temně červený prášek s leskem zlatozeleným, ve vodě skoro 
nerozpustný (viz též Učebnici pro drogisty, díl IL, str. 239). 

Slouží k barveni likérů, umělých kvétů, hedvábí, ku přípravě 
líčidel, k barvení politur atd. 

Dnes se však čím dále tím více nahrazuje umělým sařrani- 
nem, anilinovým to barvivém. 

Chlorofyl. Zeleň listová. Blattgrůn. Zelené barvivo listí 
a ostatních částí bylin, uložené v podobě drobných zelených zrne- 
ček v protoplasmě (viz též Učebnici pro drogisty, díl II., str. 25 
a 26). Není látkou jednotnou, nýbrž skládá se nejspíše ze dvou 
barviv, žlutého fylloxanthinii a modrého fyllocyanu. 

Vyrábí se ze zelených částí bylin, na př. listů kopřivy, extrakcí 
étherem nebo petrolétherem. 

Surový chlorofyl tvoří beztvarou, voskovitou hmotu v orga¬ 
nických rozpustidlech barvou temnězelenou s červenou fluores¬ 
cencí rozpustných. 

V obchodě vyskytuje se též chlorofyl ve vodě rozpustný ; jest to 
alkalická sloučenina chlorofylu, získaná účinkem žíravin na chlorofyl. 

Jak v tucích, tak i ve vodě rozpustný chlorofyl dochází upo¬ 
třebení jako neškodné, trvalé a vydatné, sytě zelené barvivo k bar¬ 
vení potravin, poživatin, jakož i v kosmetice a k barvení mazla¬ 
vých mýdel. 

Dračí krev. Resina Draconis. Drachenblut. Tiirken- 
pulver. Šfáva z plodů palmy Calamus Draco. 

Do obchodu přichází v zrnkách nebo v roubících, zevně 
hnědočerných, téměř úplně v lihu, etheru a olejích rozpustných. 
Slouží ku barevným lihovým pokostům, k barveni kamene a dřeva, 
k politurám atd. (Viz též Učebnici pro drogisty, díl II., str. 331.) 

t Gummigutta. Gutti. Gummigutt. Klejopryskyřice ze 
stromu Garcina Hamburg, přicházející do obchodu v hůlkách nebo 
kouscích červenavě žlutých, lesklých, lomu lasturovitého (viz též 
Učebnici pro drogisty, díl II., str. 348). 

Jest jedovatá, v lihu úplně, ve vodě částečně rozpustná. Po¬ 
užívá se jí v barvířství co lihové a vodové barvy a k pokostům. 
Na světle není stálá a v silnějších vrstvách má špinavý ton, ztrácí 
průhlednost. 

Haematoxylin. Hámatoxylin. Barvivo obsažené ve dřevě 
kampešky. Získává se z extraktu kampeškového, rozdrobeného a 
smíchaného s pískem, extrakcí étherem a vykrystallováním. 
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Získané krystallky se překrystalluji a tvoří bezbarvé, lesklé 
sloupky, ve studené vodě těžce, v lihu a étheru snadno rozpustné. 
S dvojchromanem draselnatým tvoří haemaloxylin stálou černou 
barvu a proto se také extraktu kampeškového užívá spolu s dvoj¬ 
chromanem draselnatým nebo podobně účinkujícími solemi žele- 
zitými při výrobě inkoustů a černi na obuv. 

V analytické chemii slouží za zkoumadlo na volné alkalie, 
zvláště ammoniak. 

Henna. Hennablatter. Hnědozelený prach z usušených 
a rozemletých listů keře Lawsonia alba (viz též Učebnici pro dro¬ 
gisty, díl II., str. 220). 

Hennou barví se tkaniny i jemnější kůže na červenožluto; 
též se upotřebuje k barvení vlasů. 

Dřevo kampeškové. Kampeška. Modrá pryzule. Blau- 
holz. Campecheholz. Kůry zbavené jádro kmenů Haemato- 
xylon Campechianum (viz též Učebnici pro drogisty, díl II., str. 159). 
Dřevo kampeškové jest specificky těžké, tvrdé, hrubovláknité, 
uvnitř hnědé a červenohnědé, zevně černavé, někdy s kovově lesk¬ 
lým, žlutozeleným povlakem (působením ammoniaku ze vzduchu). 

Žvýkáno barví slinu fialově, strouháno rozšiřuje fialkovou 
vůni. Upotřebuje se hojně v barvířství, k výrobě tužek inkousto¬ 
vých, inkoustů a výtažku kampeškového. 

V obchodě se vyskytující Extractum ligni Campechiani 
(Výtažek ze dřeva kampešky), získati lze vyvářením strouhaného 
dřeva v měděných nádobách a odpařením roztoku ve vakuu. 

Tvoří tvrdou černou hmotu na lomu lesklou, ve vodě roz¬ 
pustnou barvou fialově hnědou. 

Upotřebuje se ho v barvířství, k výrobě inkoustů atd. 

Indigo. Indych. Indomodř. Nejlepší a nejstarší modré bar¬ 
vivo rostlinné. Tvoří se rozkladem glykosidu indikánu, jež se na¬ 
lézá ve šfávě rostlin řádu Indigofera (viz též Učebnici pro dro¬ 
gisty, díl II., str. 399 a díl III., str. 448). 

Vyrábí se rozmělněním kvetoucích bylin s vodou, při čemž 
nastává kvašení. 

Do obchodu přichází indigo v kostkách nebo kusech temně 
modrých, pórovitých, bez vůně a chuti, které třením nabývají ko¬ 
kový, měděný lesk. 

Ve vodě se nerozpouští, za to však v konc. kyselině sírové, 
ledové kyselině octové a anilinu. 

Slouží ku barvení hedvábí, vlny, bavlny a plátna a ku pří¬ 
pravě karmínu indigového. 

Rostlinné indigo ustupuje nyní stále více a více indigu umě¬ 
lému, které jest lepší, čistší a levnější. Indigo umělé vyrábí se 
cestou dosti složitou z naftalinu. 

Katechu. Catechu. Terra japonica. Gambia. Cá¬ 
ch o u. Výtažek získaný vyvářením dřeva stromu Acacia Catechu 
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a Ourouparia Gambir na kousky rožtlučenýcli; odvar k určité hu¬ 
stotě odpařený vysiišuje se na listech nebo liškách (viz též Učeb¬ 
nici pro drogisty, díl II., str. 397). 

Kusy tvrdé, křehké, játrohnědé nebo tmavohnědé, rozpustné 
ve vodě těžce a kalně, ve vřelém lihu jasně a úplně. 

Upotřebuje se nejvíce v barviřství, tvoříc se solemi chromo¬ 
vými a měďnatými krásná tmavá mořidla. 

Kino. Resina Kino. Gorume Kino. Do sucha odpařená 
šťáva (sekret) vytékající poraněním kůry stromu Pterocarpus mar- 
supium (viz též Učebnici pro drogisty, díl II., str. 400). 

Temně hnědá až načernalá zrnka, v teplé vodě kalně, v lihu 
jasně červeně rozpustná. 

Slouží za přísadu k ústním a zubním prostředkům, jakož 
i v barviřství a jirchářstvi. 

Kurkuinin. C ureu min. Barvivo kořene kurkumového (Gelb- 
wurzel), oddenku to rostliny Curcuma longa (viz též Učebnici pro 
drogisty, díl II., str. 115). 

Získá se extrakcí étherem z rozdrobeného kořene, který se 
nejdříve sírouhlikem zbavil étherického oleje v něm obsaženého. 
Po vyprchání étheru zbylý kurkumin se čistí překrystallovánim. 

Tvoří červenožluté, v lihu a étheru rozpustné krystallky, tající 
při 183® (roztoky fluoreskují zeleně). 

Alkaliemi barví se červenohnědě, přebytečnou kyselinou opět 
se zbarví do žlutá, čehož používá se v chemii analytické k důkazu 
alkalií; k účelu tomu vyrábí se t. zv. kurkumový papír (filtrační 
papír napojí se alkoholickým výtažkem oddenku kurkumového). 

Slouži též jako barvivo dřeva, hedvábí, bavlny, papíru, tuků 
(i másla), sýra, kůže, vosku atd. Není však barvivém stálým a 
brzy ztmaví. 

Lakmus. Lackmus. Lackmoos. Tournesol. Barvivo 
indigu podobné, získané z různých druhů lišejníků (Roccella, Le- 
canora, Variolária) několikatýdenním kvašením s hnijící močí a 
potaši (viz též Učebnici pro drogisty, díl II., str. 101). Na to se 
tekutina smísí s křídou a upraví v kostky, které se ponechají na 
vzduchu uschnouti. 

Lakmusové barvivo kyselinami červená, alkaliemi modrá, kte¬ 
réžto vlastnosti využívá se v chemii analytické, kdež slouží barvivo 
za zkoumadlo bud jako roztok ve vodě (tinktura lakmusová), 
n^o jako reagenční papír (papír lakmusový). 

^-Mořena. Krap. Krapp. Fárberróthe. Garance. Dříve 
důležité červené barvivo rostlinné, v podstatě alizarin, které nyní 
stále více a více ustupuje alizarinu umělému. 

Lze jej získati vyvářením kořínku mořeny barvířské, Rubia 
tinctorum, až jako brk tlustých, válcovitých, zevně šedočervených 
až nahnědlých, vnitř nažloutlých (viz též Učebnici pro drogisty, 
díl II., str. 139). 
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Čerstvé kořeny obsahují glykosid ruberythrin, který se kvaše¬ 
ním Štěpí v cukr a dvě červená barviva alizarin a purpurin, jimž 
vděčí rostlina za svoje upotřebení v barvířství; barvily se jí fezy 
a vojenské spodky. 

Nyní nemá valného významu, ježto barvivo to se připravuje 
levněji z dehtu kamenouhelného. 

Orseíl. Orseille. Barvivo z téhož surového materiálu jako 
lakmus a také podobným způsobem vyráběné. (Viz Učebnici pro 
drogisty, dil II., str. 102.) 

Přichází do obchodu v podobě červené hmoty těstovité (Or- 
seille en páté); variací přísad, obzvláště množství amoniaku, v době 
kvašení lze docíliti barviva odstínu fialového až modrého. 

Výtažek (extrakt) z orseilu, hustoty syrupu, jest znám pod 
jménem nach orseilový (p o u r p r e f ra n c a i s). Upotřebuje 
se v barvířství hedvábí a vlny a k barveni sýrů holandských. 

Persio. Červené indigo. Cudbear. Persio. Roter In¬ 
digo. Jest to usušený a umletý orseil. 

Punicin. Nach. Purpur der Alte n. Tvoří se vlivem světla 
na sekret nachovcc (z rodu mořských plžů). Dnes se toto barvivo 
nahrazuje barvivý anilinovými. 

Quercitron. Q uerci t ro n ri n de. Umletá vnitřní kůra se¬ 
veroamerického dubu (Quercus tinctoria), barvy hnědožluté, chuti 
hořké, svraskavé. 

Hlavní součást quercitronu jest quercitrin, který dává s ky¬ 
sličníkem hlinitým a se solemi cínu, mědi a olova pěkné žluté 
laky barevné. 

Výtažek sluje flavin. Quercitron upotřebuje se v tiskařství 
kartonů a barvení vlny na žluto, hnědo i olivově zeleno. 

Reseda. Ryt. Wau. Gaude. Naf rytu barvířského (Reseda 
luteola), byliny to středoevropské. Obsahuje ve všech částech, 
nejvíce však v listech žluté barvivo luteolín. 

Dává s kysličníkem hlinitým dosti stálé žluté barvy, upotře- 
bované při barvení hedvábí. 

Řešetlák. Gelbbeeren, Nezralé a usušené bobulovité plody 
různých řešetláků (Rhamnus), keřů rostoucích v Uhrách, Francii 
a Persii. 

S chloridem ciničitým a kamencem dávají žluté a zeleněžluté ^ 
barvy: s křídou srážené barvivo zove se žluť sypká (Schůtt- 
gelb). Slouží k barvení papíru, kůže i cukrovinek. 

Santalin. Barvivo červeného dřeva santalového. Tvoří červené, 
při 104“ C tající krystallky, ve vodě nerozpustné, v lihu barvou 
krvavěčervenou, v alkaliích fialovou barvou rozpustné. 

Saiitalové dřevo červené. Rotes Santelholz. Dřevo 
stromu Pterocarpus Santalinus, kůry a běli zbavené, těžké, tvrdé. 
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hutné, hrubě vláknité, zevně hnědočervené, uvnitř krvavě rudé 
(viz též Učebnici pro drogisty, díl II., str. 161). 

Do obchodu přichází bud ve čtyřhranných špalcích, nebo 
jako hrubý, ale též i velmi jemný prach. Prach bývá Často po¬ 
rušován. 

Neporušený prach dřeva santalového smí studenou vodu zbar- 
viti nejvýš slabě do žlutá. 

Obsahuje červené barvivo santalin a slouží za přísadu 
k zubním práškům, v parfumerii do voňavých sáčků, hlavně však 
v barvířství. 

Škumpa. Rhus. Sumách. Schmack. Na hrubo umleté 
listy a řapíky stromovitého keře Rhus coriariae (škumpy kože¬ 
lužské), rostoucího v jižní Evropě, Sýrii a Palestýně. 

Přichází do obchodu jako šedožlutý až tmavozelený hrubý 
prach, silného zápachu, hojně upotřebovaný v barvířství. 

Nejlepší obchodní druhy jsou sicilský, francouzský a španělský. 
Uherský neb tyrolský (z Rhus lotinus) hodí se pouze koželuhům. 

Vybledlý nebo černý není k potřebě. Budiž chována na mí¬ 
stech suchých. 

Žluté dřevo. Lignum citrinum. Echtes Gelbholz. 
Jadrné dřevo moruše barvířské (Morus tinctoriae), stromu domá¬ 
cího v Jižní Americe. 

Přichází do obchodu buď rozřezané na kusy nebo hoblované, 
aneb též umleté, barvy hnědožluté až oranžově žluté. Obsahuje 
barviva morin a maclurin. 

Nejlepší obchodní druh jest kubánský, pak jamajský (tam- 
piko); špatnější jsou dřeva brasilská, z Portoriky a Kartagény. 

Pod jménem dřevo fisetové, fustikové (Fisetholz, Fu- 
stikholz, Fustik) přicházejí do obchodu dřeva žlutá, 
kůry zbavená, s jádrem světležlutým, lesklým, pocházející z ruje, 
rostoucí v Uhrách a v jižní Evropě. 

Dřeva žlutá upotřebují se na barviva smíšená, hnědá a zele¬ 
navá, pro vlnu, bavlnu a hedvábí a na barviva žlutá s mořidlem 
kamencovým. Barvy nejsou však stálé, ani pěkné. 

Znám jest též extrakt žlutého dřeva a to hustý 
i suchý. 


Černá barviva z rostlin vyrobená (uhelná). 

Kopt. Saze. Fuligo. Russ. Kienruss. Noir de fu- 
mée. Kopt jest jemně rozptýlený uhlík, který vzniká spalováním 
ústrojných látek za nedostatečného přístupu vzduchu. Vyrábí se 
z dříví bohatého pryskyřicí, z dehtu kamenouhelného, uhlovo¬ 
díku acetylénu a j. tím způsobem, že kouř, unikající nedoko¬ 
nalým hořením, odvádí se do komor, v nichž se srážejí saze co 
černý kyprý prášek. 
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Obyčejný kopt (čerň obyčejná t. z v. koptová ^— 
Kienruss) obsahuje mnohé mastné látky, které vadí při upo¬ 
třebení jeho jako barvy vodové a proto se ještě opatrně žíhá 
v železných bubnech, čímž se získá kopt černější, méně sypký, 
zvaný kopt pálený (Gebrannter Russ). 

Kopt prodává se v soudkách všech velikostí. Jest známou 
barvou natěračskou a malířskou, na vzduchu a světle stálou, vzdo¬ 
rující i účinku lučebnin ; připravuje se z něho také tiskařská čerň. 
Čínská tuš připravuje se z nejjemnějšího koptu pomocí vy- 
ziny neb jiných lepidel a různých přísad. 

Jemnější černi vyrábějí se také spalováním petroleje, různých 
olejů, pryskyřice, terpentýnu; tvořící kouř se sráží a jímá v ko¬ 
morách, v nichž čím dále od plamene, tím jemnější se usazuje 
čerň. 

Čerň lampová (Lampenschwarz. Lampenruss 
Chinesischschwarz.) v obchodu se vyskytující jest vyro¬ 
bena ze sazí, které se usadily spalováním různých olejů v lam¬ 
pách. Předčí sytostí barvy a lepším krytím kopt. 

Čerň španělská (Korkschwarz) jsou pálené odpadky 
korkové. 

Čerň frankobrodská či frankfurtská a révová či vinná. 
(Frankfurter Schwarz. Hefeschwarz. Rebenschwarz. 
Tresterschwarz) získají se zuhelnatěním vinných kvasnic, 
dříví révového, matolin a třapin; jsou pro svoji velkou krycí 
schopnost velmi ceněné. Zvláště pečlivě vyrobená a do tvaru 
malých kloboučků upravená čerň révová, nazývá se černí pa¬ 
řížskou (Pariserschwarz), též kloboučkovou. 


Barviva živočišná. 

Karmín. Carminum rubrum, Rother Karmin. 
Coschenillerot. Laque Carmqisie. Purple lake. Bar¬ 
vivo vyráběné z odvaru košenilly (Červce nopálového, Coccus 
cacti. — Viz učebnici pro drogisty, díl II., str. 76.) a srážením 
barviva z vroucí tekutiny kysličníkem hlinitým, nebo vařením ko¬ 
šenilly ve velmi slabém roztoku sody a srážením kyselinou solnou. 
Jest povahy slabé kyseliny. Lehké, drobné kousky nebo jemný 
prach ohnivě červené barvy, ve vodě nerozpustný, rozpustný 
v ammoniaku téměř beze zbytku (nerozpustný zbytek značí pří¬ 
sadu rumělky, škrobu, křídy a jiných barviv). 

Velmi oblíbený druh karmínu zove se nakarát(Nacarate). 

Karmín upotřebuje se hojně k barvení umělých květin, ku 
přípravě ličidel, prášků a past na zuby, červených inkoustů, k bar¬ 
vení cukrovinek a při tiskařství látek, ač není barvivém valně 
stálým na světle. 
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Nyní přicházejí do obchodu pode jménem karmín též laky 
z barvív dehtových (viz „Laky barevné"). 

Košenilla. Červec. Alkermeskórner. Cochenílle. 
Sušené, oplodněné samičky červce nopálového (Coceus Cacti). 

Košenilly užívá se v lékařství, více však k barvení zubních 
vod a prášků, v technickém pak upotřebení k barvení. (Ostatní 
viz Učebnici pro drogisty, díl II., str. 76.) 

Sepie. Sepia. Sépia. Hnědé barvivo obsažené ve zvlášt¬ 
ním váčku těla mořského hlavonožce, zvaného sepie (Sepia offic.), 
ve způsobe přihoustlé, tmavé, neprůhledné tekutiny. Vysušením 
tekutiny, vařením hmoty s louhem draselnatým a srážením kyse¬ 
linou sírovou získá se hledané vodové barvivo, které se ve vodě 
rozpouští teprve po přidání ammoniaku. Do obchodu přichází 
upravené ve tvar tabulek nebo drobných kousků. Nejlepší druh 
jest italský. 

Rozeznává se sepie přirozená a kolorovaná, t. j. přibarvená. 

Spodium. Čerň kostní. Uhlí kostěné. Ebur ustum 
ni g r u m co m m u n e. Beinschwarz. Kn oche nsc h w ar z. 
Elfenbeinschwarz. Vyrábí se pálením kostí nebo odpadků 
slonoviny (čerň slonová) bez přístupu vzduchu (destillací 
v uzavřených nádobách) a rozemletím takto získaného uhlí živočiš¬ 
ného. Tvoří černý, více méně lesklý prach (dle toho, zbylo-li na 
kostech také něco tuku), jež se upotrebuje do leštidel na boty, 
k odbarvení surových šťáv cukernatých a za barvivo. 

Čerň slonová jest lepší než čerň z kostí obyčejných. Čerň 
kostní liší se od černí rostlinných hlavně tím, že spálena zane¬ 
chává velké množství popele. 

Umělá barviva organická, 

(Barviva dehtová či anilinová.) 

Nejpropracovanější kapitolou chemie organické, ale také i nej¬ 
méně snadnou a to zejména pro nezasvěcence, jsou umělá či 
strojená barviva organická. Jsou to sloučeniny uměle 
z uhlovodíků dehtových získané a sice dobývají se ve velkém 
množství a počtu z různých součástí dehtu kamenouhelného a 
slují proto také barviva dehtová. Příprava jich jest nadmíru 
složitá, často tajená a pochopení chemických pochodů s ní spo¬ 
jených vyžaduje dokonalou znalost lučby organické. 

Nejdůležitější součásti dehtové pro vyrábění barviv jsou: 
benzol, toluol, naftalín, anthracen, anilin a fenol 
čili kyselina karbolová, sloučeniny to organické vesměs pa¬ 
třící do skupiny sloučenin aromatických, O jednotlivých chemic¬ 
kých skupinách barvotvorných viz Učebnice pro drogisty, díl III., 
str. 439—448. 
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Barviva dehtová nabyla dnešní doby ohromné důležitosti a 
vypiizují poznenáhlu nejen všechna ostatní barviva organická, ale 
opotřebuje se jich i v oboru barev neorganických, z nichž mnohé 
děkují své kráse a živosti jedině příměsi barviva dehtového. Zá¬ 
važnou však vadou některých barviv dehtových jest jich nestálost 
oproti vlivům světla a vzduchu, kteroužto vadu nepodařilo se do¬ 
posud odstranit! úplně. 

První umělé barvivo dehtové či anilinové objevil r. 1856 
anglický 171etý chemik W. H. Perkin a založil rok na to první 
továrnu na jeho výrobu ve velkém; barvivo to nazval violetí 
Perkinovou či mauveinem. 

Roku 1858 slavný německý chemik August Wilhelm von 
Hofmann, učitel Perkinův, pozoroval tvoření se anilinové 
červeni, kterou r. 1859 rovněž vyrobil, ale jinou cestou, Ver- 
guin v Lyoně a uvedl do obchodu pod jménem fuchsin, 

Brzo po objevu Verguinově byla objevena i jiná barviva a to 
modř, violeť, zeleň atd., která svojí krásou a barvící mohutností 
brzo zatlačila do té doby užívaná barviva přirozená; do dnes 
uvedl průmysl dehtový daleko přes dva tisíce dehtových barviv 
na trh a to ponejvíce vyrobených v Německu. 

Poněvadž první barviva dehtová připravovala se výhradně 
z anilinu, byla nazývána barviva anilinová, kteréžto pojme¬ 
nování užívá se ještě i dnes, ačkoliv nyní slouží i různé jiné 
součásti dehtové k výrobě barviv dehtových. 

Vlastní barviva anilinová vyrábějí se z dehtových uhlovodíků 
benzolu a toluolu. 

Prvním strojeným barvivém, vyráběným ve velkém byl fuch- 
sin. Fuchsin tvoří krystallky kovově zelené, lesklé, nesnadno roz¬ 
pustné ve vodě, snadno v lihu a to překrásnou barvou karmínovou. 

Upotřebuje se k barvení látek hedvábných, vlněných, papíru, 
kůže, stearinu, vína i lihovin. K barvení potravin a poživatin smí 
se používat pouze úplně jedu prostého fuchsinu. K výrobě fuch- 
sinu a barviv anilinových vůbec užívá se t. zv. surového oleje 
anilinového, který se okysličuje kyselinou dusičnou, arseničnou, 
dusičnanem rtufnatým, chloridem ciničitým, nebo nitrobenzolem 
a nitrotoluolem. 

Dříve, dokud se užívalo v továrnách při výrobě barviv kyse¬ 
liny arseničné, obsahovala barviva stopy arsenu a byla proto je¬ 
dovatá, dnes se však této kyseliny více neužívá při výrobě barviv 
a proto jsou nyní vyráběna barviva anilinová úplně jedu prostá. 

Anilínová violeť (m ethyl violeť), objevená roku 1861 
Lauthem, jest zelený lesknoucí se prášek, který dává s vodou 
temněviolový roztok. Užívá se jí v barvířství a k výrobě fialových 
inkoustů. 

Anilinová modř, objevená Girardem de Laire r. 1860, roz¬ 
pouští se v lihu krásnou modrou barvou. Barviva z ní^vyroberrá 
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(vodní modř, modř alkalická), rozpustná ve vodě slouží 
v barvířství. 

Do barviv skupiny benzol o-toluolové radí se dále 
zeleň malachitová a čerň anilinová, vyrobená r. 1863 Johnem 
Lightíootem a zdokonalená Charlem Lauthem. 

Modř indychová (indomodř, indigo tin), červeň aliza- 
rinová a čerň anilinová jsou základem veškerého tisku. 

Jiná rada velmi krásných, na světle stálých barviv vyrábí se 
z uhlovodíku dehtového naftalinu. Jsou to: 

Eosin. Červenohnědý prášek, rozpustný ve vodě nádhernou, rů¬ 
žově červenou barvou; roztok fluoreskuje^zeleně. Krásná eosinová 
barviva vynalezl chemik Caro r. 1875. Červený kovový inkoust 
jest roztok eosinu smíšený s gummou. 

Azobarviva. Zakladatelem průmyslu azobarviv jest P. Griesze. 
První barvivo této skupiny objeveno r. 1864. Mezi azobarviva 
patří: Kyselá žluť, oranžově červený trop o eo li n, šarlachově čer¬ 
vený ponceaux, diamantová čerň a m. j. Vyznamenávají se ve¬ 
směs velikou stálostí na světle a ohromnou mohutností barvící. 
Dalším uhlovodíkem dehtovým, z něhož se získávají barviva anili¬ 
nová jest anthracen. První barvivo přirozené, jež bylo vyrobeno 
cestou umělou a sice z anthracenu, byl alizarin. Přirozený ali- 
zarin nalézá se v oddenku mořeny barvířské (Rubia tinctoria) a 
to v množství as l 7 o— 27 o a sloužil v barvirství k vyvozování 
krásné stálé červeni, t. zv. červeni turecké. 

Umělý alizarin přichází do obchodu jako hnědožlutá hmota 
a dává s určitými mořidly nádherně červené zbarvení (turecká 
červen) a také violová a černá barviva. 

Z alizarinu pak samotného vyrábějí se barviva : hněď aliza- 
rinová, žluť alizarinová a hněď anthracenová. 

Jiná četná barviva vyrábějí se také z kyseliny karbolové 
či fenolu, vyráběného na veliko rovněž z dehtu kamenouhelného^ 

Nitrofenol čili kyselina pikrová, vzniká z kyseliny karbo¬ 
lové účinkem kyseliny dusičné. Tvoři sírožluté, jedovaté lupénky, 
chuti velmi hořké. Barví hedvábí a vlnu krásně žlutě, 

V nejposlednější pak době stal se také naftalín surovinou 
k technické výrobě barviva přirozeného a to indiga a byl to 
slavný německý chemik Adolf von Bayer, kterému se nejprve po¬ 
dařilo získati z dehtu indigo. Po něm i jiní chemikové našli celou 
radu method, jimiž lze dospěti ze surovin v dehtu obsažených 
ku strojenému indigu. Teprve však po několika desítiletích po¬ 
dařilo se některé z těchto method tak zdokonaliti, aby indigo 
dle nich vyráběné mohlo úspěšně co do láce konkurovat s in¬ 
digem přirozeným — rostlinným. Ve směru tom osvědčily se 
hlavně dvě methody, z nichž jedna vychází od toluolu, druhá od 
naftalinu. Výrobu indiga z naftalinu zavedla Bádenská továrna na 
anilin a sodu a takto uměle připravené indigo nyní zatlačuje 
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svojí čistotou a lácí čím dále tím více indigo přirozené, dovážené 
zvláště z Indie. 

Počet všech továren na dehtová barviva na celé zemi jest 
velmi značný, a to hlavně v Německu, které předčí nad Anglii 
a Francii. Ačkoliv výroba dehtových barviv vznikla v Anglii 
(r. 1857) a potom dále provozována byla ve Francii, rozkvetla 
teprve v Německu a to v rozměrech úžasných. Roku 1893 činila 
německá výroba barviv celkové světové výroby. 

Největší továrny na výrobu barviv dehtových v Německu 
jsou: „Die Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bríining in Hčchst 
a. M.“ s filiálkami ve Francii, Rusku a jinde, „Badische Anilin- 
und Sodafabrik v Ludwigshafenu a, Rh., rovněž s filiálkami 
v Rusku a Francii, „Die Farbenfabriken vorm, Friedrich Bayer 
& Co.“ (továrny v Elberfeldě, Barmen-Rittershausenu, Severku- 
senu, Schelplohu a ve Flers u. Roubaix — Sev. Francii), „Die 
Aktiengesellschaft fíir Anilinfabrikation in Berlin", „K. Ohlersche 
Etablissement v Offenbachu a. M.", dále firma Weiler-ter Meer 
v Meudingen a barvírna A. Leonhardt & Co. v Míihlheimu a. M. 

Švýcarské továrny dehtových barviv: „Die Gesellschaft fúr 
chemische Industrie v Baselu" a „Die Anilinfarben- und Extrakt- 
fabriken vorm. Joh, Rud, Geigy & Co. v Baselu". 

Velkého významu mají barviva dehtová v industrii textilní. 
Upevnění a ustálení barviv dehtových na různé látky závisí z části 
od barviva samotného, z části od povahy vláken látky. Některá 
barviva barví jisté látky přímo, jiná barviva a jiné látky vyžadují 
různých lázní a mořidel. 

Nejsnadněji barví se hedvábí, kdežto plátno, vlna, zvláště 
ale bavlna, potřebují mnoho příprav. Mimo uvedené látky barví 
se dehtovými barvivý i polohedvábí, kartouny, juta, peří, umělé 
květiny, kůže, papír, laky, mýdla, tuky, inkousty, sláma a j.; 
lázně a mořidla upravují se pak ze čpavku, louhu sodnatého, 
kyseliny solné, sírové, siřičité, dusičné, octové, šfavelové, vinné, 
z tanninu, soli kuchyňské a Glauberovy, kyselého siřičitanu sod¬ 
natého, octanu sodnatého, chlornatanu vápenatého, rhodanatu vá¬ 
penatého, octanu vápenatého, chloridu, chlorečnanu, síranu, du¬ 
sičnanu, octanu a vínanu hlinitého, dávivého kamene, soli cínové, 
octanu a vínanu cínatého, síranu zinečnatého a j., síranu a siři¬ 
čitanu chromového a jiných mořidel chromových, octanu a síranu 
železnalého, glycerinu, lihu. Jednotlivé továrny vydávají vzorníky, 
návody ku nejvýhodnějšim způsobům barveni tou kterou barvou, 
dle nichž se řídí v práci živnostníci. 

Míšení a rozdělávání barviv. 

Známe-li složení jednotlivých barviv, třeba, bychom byli dbalými 
i důležitého pravidla, že se nesmí mísiti, ani vedle sebe nanášeti 
barviva, která se navzájem nesnášejí, na sebe chemicky působí. 

4 * 
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Tak na př. z barvi v bílých nesmíme mísiti bělobu olov¬ 
natou a z barviv žlutých žluté chromany, jakožto barviva 
olovnatá, s barvivý sirnýnii (rumělkou, ultramarinem, sirníkem 
kadeninatým); naproti tomu na pr. neškodí ultramarín žluti kad¬ 
miové. 

Že také při míšení barviv modrých nesmíme na př. 
ultramarín mísiti s bělobou olovnatou nebo jiným barvivém olov¬ 
natým, jest samozřejmo. 

Rovněž tak nesmíme, necliceme-li obdržeti barvu černou, 
mísiti některá barviva červená, na př. rumělku a jiná sirná 
barviva s barvivý olovnatými a opáčně také ne červená barviva 
olovnatá (minium, červen chromovou) s barvivý sirnými (ultra- 
marinem). 

Abychom docílili tmavších žlutí, mísíme je s barvivý červe¬ 
nými neb modrými, nikdy však černými, které dodávají barvivu 
špinavého tonu. 

Prodejná barviva zelená zjasňujeme barvivý bílými a ztem- 
nujeme barvivý černými, Chceme-li namíchali barviva zelená, 
zkoušíme nejprve míchati žluť chromovou s modří pruskou, pak 
kobaltovou a naposled ultramarinem, při čemž upotřebíme po¬ 
každé stejného množství žluti a pozorujeme rozdíl v odstínu ho¬ 
tového barviva. 

Pak upotřebíme místo žluti chromové středního odstínu, žluť 
chromovou citrónovou, nebo postupně žluti tmavší a zkoušky 
opakujeme, Čímž nabudeme praxe a zkušenosti v míšení barviv. 

Při míšení barviv zelených budiž pamatováno na to, že ně¬ 
která z nich nelze mísiti s jinými (na pf. svinibrodskou zeleň a 
žluf kadmiovou). 

Míšení barviv hnědých zkoušíme s hnědí kolínskou ; tonů do 
zelena lze docíliti umbrou, různých odstínů hnědi míšením s bar¬ 
vivý bílými, na to postupně s červení benátskou, barvivý oranžo¬ 
vými a žlutými, naposled pak přidáním černi, okru nebo sieny. 

Barviva Šedá získávají se, jak známo, míšením barviv černých 
a bílých, při čemž třeba míti na paměti, že barviva černá barví 
intensivně a tudíž jen v malém množství jich třeba užiti. 

Z černi kostní přidáním barviv bílých obdržíme šedi nádechu 
hnědého, z černi lampové šedi tonů více modravých; z černé křídy 
příměsí běloby lze obdržeti šeď stříbrnou nebo břidličnou rovněž 
s nádechem modravým. 

Praxe a zkušenosti v míšení barviv lze dosíci jedině pilným 
cvičením, k němuž se nejlépe hodí buď deska skleněná nebo 
mramorová a lopatkovitý nůž. 

Na desku od každého barviva nasypeme část, roztíráme je 
s olejem a pak srovnáváme jich odstíny. Na to přimísíme ku 
každému barvivu stejné množství barviva bílého a pozorujeme 
rozdíly. Tyto zkoušky opakujeme pak s různým množstvím růz- 
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ných barviv, při čemž nutno při každém míšení jiného barviva 
upotřebit vždy čistého nože. 

Má-li hotová barva vyhovovali v každém případě svému 
účelu, třeba, by rozdělávání barviva dálo se odborně v mlýnku 
na barvy a ne, jak častěji se ještě děje, v třecích miskách nebo 
plechovkách. 

Nejlépe, utřeme-li upráškované barvivo s málo olejem nebo 
klihové vody v husté barevné těsto, v němž nesmí býti znatelný 
sebe nepatrnější chuchvalce; účelným zředěním takto získaného 
barevného těsta lze si pak z něho připravili barvu k natírání. 
Barevné těsto připravujeme si tím hustší, čím těžší jest barvivo 
v prášku určené k zpracování na barvu; stáním pak barevné 
těsto beztak zřidne. 

Příprava těsta děje se tak, že nejprve barvivo v prášku dobře 
rozmícháme s olejem nebo klihovou barvou, na to vpravíme do 
násypky mlýnku na barvy a dle potřeby a účelu vícekráte v mlýnku 
propracujeme. 

Pripravuje-li se barva ze směsi různých barviv, tu předem 
suchá práškovaná barviva dobře smícháme a pak teprve zpracu¬ 
jeme v těsto. 

Příp r a va n e j uží v a n ě j ší c h barev: 

Běloba olovnatá: Lněného pokostu (fermeže) 1 kg. Běloby olov¬ 
naté 6 kg. 

Běloba zinková: Lněného pokostu (fermeže) 1 kg. Běloby zin¬ 
kové 2’25 kg. 

Červeň anglická: Lněného pokostu (fermeže) 1 kg, Červeni an¬ 
glické (Englischrot) 1‘2 kg. 

Hněď tmavá: Lněného pokostu (fermeže) 1 kg, Hnědi tmavé 2 kg. 
Hněď světlá: Lněného oleje (fermeže) 1 kg, Okru 1-5 kg, Umbry 
tmavé 0-5 kg. 

Minium železité : Lněného oleje (fermeže) 1 kg, Železitého minia 
(Eisenmennige) 4 kg. 

Modř ultramarínová: Lněného oleje (fermeže) 1 kg, Modři ultra¬ 
marínové 2-1 kg. 

Okr: Lněného oleje (fermeže) 1 kg, Okru L8 kg. 

Šeď: Lněného oleje (fermeže) 1 kg, Běloby olovnaté 6 kg, Černi 
100—200 kg. 

Zelen listová: Lněného oleje (fermeže) 1 kg, Zeleni listové (Laub- 
grún) 4*5 kg. 

V obchodě dosti zhusta se vyskytující barvy nápadné svojí 
lácí obsahuji, a to často až do poloviny své váhy, baryt; takovéto 
barvy kryjí však špatně. 

Při rozmíchávání barevného těsta v barvu k natíráni třeba 
vždy dbáti, k jakému účelu se barvy upotřebí. 
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Barvy upotřebované za základní nátěry. Barvy tyto, po¬ 
užívané k natírání nových podlah a dřevěných předmětů, jsou 
velmi řídce rozdělávané (oleji přimísí se jenom velmi málo barev¬ 
ného těsta), poněvadž nové dřevo vsaje větší část oleje z natřené 
barvy. Z důvodu toho také se barvě nepřidává sikativ a terpen- 
týnový olej, nebo jenom nepatrné množství. 

Barvy olejové upravené k natírání. Barevné těsto zředí se 
tak, aby barva dala se nejen lehce roztírati, ale také dostatečně 
kryla. Ku zředění barevného těsta upotřebí se směsi 500 g fer- 
meže, 150 — 250 g oleje terpentýnového a 20 — 25 g sikativu (dě- 
je-li se natírání za deštivého počasí, přidává se k barvě více, za 
sucha méně sikativu). 

Barvy k natíráni upravené dělí se opětně na barvy 
mastné, t. j. barvy, obsahující málo oleje terpentýnového a 
mnoho fermeže, používané k natíráni silně ochozelých podlah nebo 
předmětů opotřebovaných, na nichž barva ještě jest znatelná, a 
barvy suché (hubené), t. j. barvy obsahující poměrně něco více 
oleje terpentýnového a méně fermeže, užívané za nátěr druhý 
nebo třetí, jakož i k natírání ploch, na nichž se má žilkovat 
(fládrovat), v kterémžto případě třeba k poslednímu nátěru přidat 
tolik terpentýnového oleje, aby nátěr po uschnutí byl úplně bez lesku. 

K rozdělávání mastných barev upotřebuje se hustého barev¬ 
ného těsta a směsi 500 g fermeže, 30—50 g oleje terpentýnového 
a 16—25 g sikativu. 

K rozdělávání suchých barev upotřebuje se hustého barev¬ 
ného těsta a směsi 500 g fermeže, 150 — 250 g oleje terpentýno¬ 
vého a bud žádného, nebo 5 — 10 g sikativu. 

Místo oleje terpentýnového lze ve všech případech upotřebiti 
též náhražky oleje terpentýnového. Doporučuje se přidati ke každé 
olejové barvě něco oleje terpentýnového nebo jeho náhražky a tak 
docíliti mnohem dokonalejšího spojení oleje s barvivém. 

Barvy lakové. Lackfarben. Jde-Ii o rozetření barviv šla¬ 
ky, nutno při lacích olejových barevné těsto připravili pomocí oleje 
terpentýnového a něco laku, při lakových barvách lihových pomocí 
lihu a něco laku. Vhodnou pak barvu k natírání docílíme přimě¬ 
řeným zředěním barevného těsta s dotyčným lakem. 

Upotřebi li se k rozděláváni barviv laků smaltových (emailo¬ 
vých), obdržíme t. zv. laky smaltové (Emaillackfarben), 
nyní hojně upotřebované. —- 

Mají-li se připraviti barvy lacinější, přidává se barevnému 
materiálu při roztírání baryt, sádra nepálená, křída nebo kaolin. 

Olejovým barvám přidává se baryt, barevným lakům a kli- 
hovým barvám křída, sádra, nebo kaolin. 

Rozetřené olejové barvy nutno chovali stále pod vodou, 
neboť jinak utvoří se na jich povrchu mázdra, která pak často 
v menších kouscích dostane se i do barvy (při expedici menšího 









55 


množství barvy odstraní se voda s povrchu barvy nahnutím ná¬ 
doby, při větší expedici se voda sleje a po expedici nahradí 
novou). 

Všechny směsi barviv, které obsahují tři barvy základní, žlutou, 
červenou a modrou, dávají sed; na př. žlutá a fialová, červená a 
zelená, modrá a oranžová. 

Rovněž jest známo, že modrá a červená = fialové ; modrá 
a žlutá — zelené; červená a žlutá ~ oranžové; oranžová a fia¬ 
lová = červenohnědé; zelená a fialová = modrošedé. 

Modrá a hnědá dává světlou sed, pročež se také přidává bí¬ 
lým barvivům něco modři, aby se odstranil hnědý odstín. Veškerá 
barviva lze mimo to bělobou sesvětlit, černi ztmavit. 

Mimo ohnivě červených a zelených barviv jsou oblíbena 
i barviva zcela světlá. 

Přípravu některých z nich uvádíme: 

Světle cihlověčervená: Běloby zinkové 1 kg, Červeni benátské 
50 g, Hlinky sienské pálené 50 g. 

Světle jahodová: Běloby zinkové 1 kg, Červeni benátské 40 g, 
Modři 20 g. 

Světle červenavěžlutá: Běloby zinkové 1 kg, Žluti chromové 
30 g, Okru světlého 10 g. 

Slonová : Běloby zinkové 1 kg, Žluti chromové 70 g. 
Světlehnědá: Běloby zinkové 1 kg, Umbry 30 g, Žluti 20 g, 
Hnědi světlé 20 g. 

Světlezelená: Běloby zinkové 1 kg, Zeleni 25 g, Žluti zlatové 30 g. 
Světlemodrá: Běloby zinkové 1 kg. Modři světlé 50 g, Zeleni 
světlé 30 g. 

Světlečervená : Běloby zinkové 1 kg. Červeni anglické 30 g. 
Šedozelená: Běloby zinkové 1 kg. Zeleni 70 g, Červeni 30 g. 
Hnědi 10 g. 

Svétlefialová: Běloby zinkové 1 kg, Modři ultramarínové 60 g. 
Hnědi purpurové 40 g. 

Žlutošedá: Běloby zinkové 1 kg. Okru tmavého 50 g, Šedi 25 g. 
Barviva zlatá a stříbrná. 

Za barvivo zlaté lze použiti buď pravého zlata nebo jeho 
různobarevných slitin s mědí a stříbrem, které se prodávají roz- 
tepané v prášku nebo v jemné pozlátko. 

Tak zvané pařížské zlato do obchodu přicházející jest 
slitina stříbra, mědi a zlata. 

Mezi zla to jsou lístky na jedné straně stříbrné, na druhé 
zlaté. 

Pravé zlato jest úplně čisté zlato. 
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Lístky zlata zeleného jsou vytepány ze slitiny zlata a 
stříbra, lístky zlata červeného ze slitiny zlata a mědi. 

Pozlátko neb nepravé zlato jsou jemně roztepané 
bronze. 

Musivné zlato (Mus í v-Mu sch e 1 go 1 d)'^) jest sirník cí- 
ničitý; tvoří prášek krásně zlaté barvy. 

Nepravé zlato rozpouští se v kyselině dusičné, pravé však 
jen ve směsi kyseliny dusičné a solné. 

Za barvivo stříbrné lze použiti buď pravého stříbra, 
lístků tepaného stříbra, které však na vzduchu černá, anebo tepa¬ 
ného cínu a aluminia, které jsou na vzduchu úplně stálé ; rovněž 
se užívá slitiny (90®/o cínu, 107 o zinku). 

Pravé stříbro se rozpoušti úplně v kyselině dusičné, kdežto 
slitina při rozpouštění zanechá bílý zbytek. 

Zlaté a stříbrné barvy, užívané při malbě na papíru, slono¬ 
vině a rohu jsou buď pravé zlato (Muschelgold), anebo bronz 
rozetřený s arabskou klovatinou nebo dextrinem, trochu glyce¬ 
rinem a vodou. 

Bronzy, bronzová a brokátová barviva. 

Bronzy jsou kovolesklé prášky připravované dříve pouze 
z odpadků tepaného kovu, nyní však ze slitin různých kovů 
(slitiny mědi s cínem, již přidávány zinek, olovo, železo, stříbro, 
mangan, fosfor, silicium), k tomu účelu zvlášť tepaných a pak 
strojem upráškovaných. Aby zamezena byla při práškování 
ztráta, smísí se hrubý bronz se slizem arabské klovatiny v pevné 
těsto, které se ve stroji co nejjemněji upráškuje, načež se klova- 
tina odstraní promytím a čistý prášek bronzový poznenáhlu 
vysuší. 

Zahříváním bronzového prášku na různé teploty lze pak zi- 
skati různobarevné výrobky nazývané barviva bronzová. 
Barvy bronzové třídí se nejen dle odstínu, ale i dle jemnosti 
práškování, kteréž se značí Číslicemi od 200 (nejhrubší) až do 
4000 (nejjemnější). 

Bronzy upotřebují se v malířství, k přetírání domácího ná¬ 
řadí, rámů, sošek, tapet atd.; k těmto účelům měly by býti roz¬ 
tírány pouze s pokosty, které neobsahují látky okysličující. 

Brokátová barviva jsou hrubší, kovově se třpytící šupinky 
bronzu, upotřebované při výrobě tapet, galanterního zboží, v litho- 
grafii a ku pečetním voskům. Nyní se připravují lihovými roztoky 
anilinových barviv na tenkých lupenech světlé slídy (moscovitu). 

Také z odpadků křišťálového a tabulového skla připravují se 
v různých barvách třpytivé, bronzovým a brokátovým barvivům 
podobné prášky, jichž upotřebení bývá však nebezpečné. 


*) „Muschelgold" má být vlastně pravé zlato třené. 


m 
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Za náhražky bronzů slouží sirník ciničitý, některé sloučeniny 
kysličníků wolframu, chlorid chroinitý, jodid olovnatý a některé 
anilinky. 

Tak zvané bronzové tinktury, tekuté bronzy, sloužící 
k rychlému zlacení a stříbření i za barvu, jsou směsi jemných 
prášků bronzových a jemně práškovaného stearinu (aby vynikl 
lesk) s roztokem pryskyřic (damary, sandaraku) v lehko těkajícich 
rozpustidlech, někdy rozdělané pouze v terpentýnovém oleji. 

Některé tekuté bronzy jsou směsí bronzu s roztokem 
kolodia. 


O bronzováni a zlacení. 

Dřevěné, dosud nenatřené předměty se nejdříve napojí říd¬ 
kou klihovou vodou, na to se potrou roztokem klihu za přidání 
plavené křídy a okru červeného při zlacení, něco šedě nebo modře 
při stříbření. Pak se natírá bronzem smíšeným s lakem, buď 
zvláště k účelu tomu upraveným (neobsahujícím látky okysliču¬ 
jící), nebo také levnějším obyčejným lakem kopalovým nebo ji¬ 
ným (nátěry takové však dříve zčernají). 

Sádrové předměty úplně vysušené a zahřáté se nejprve na¬ 
pojí dobrou fermeží nebo rozpuštěným šelakem. 

Zlacení tepaným zlatém provádí se po většině tak, že se před¬ 
mět (dřevo nebo látka) potře horkým lněným olejem a pak íer- 
meží a křídou. Když nátěr dobře uschne, natírá se předmět po¬ 
znovu a to francouzskou fermeží pozlačovačskou (zv. Mixtion), 
vyráběnou v továrnách na laky a která, je-li dobrá, potřebuje 
k zaschnutí 18—24 hodin, po kteréžto době se teprve zlatí po¬ 
moci tenkých plochých štětců tepaným zlatém. Dobrá francouzská 
fermež pozlacovačská má po zaschnutí zůstati 20—24 hodin při¬ 
lnavou (vláčnou), aby se delší dobu na podkladu pozlacovati 
mohlo. Podklad musí býti vyschlý a rovný (je-li podklad nerov¬ 
ným, tu se stává, že zlacení ztratí lesk a nabude mdlé, nehezké 
barvy; totéž se stane, dostane-li se mezi podklad a vrstvu zlata 
vzduch.) 


Laky barevné. 

Laky barevné (Farblacke. Lacke) jsou barviva, která 
vznikají v podobě sraženin, když ve vodě rozpuštěná barviva or¬ 
ganická (mořenu, košenillu, barevná dřeva, barviva dehtová) smí¬ 
síme se solemi kysličníků (hlinitého, cínatého, olovnatého atd.) a 
pak srážíme sodou nebo ammoniakem. Vyznačují se většinou 
jistou průhledností (lazurou). Nověji připravují se laky barevné 
za použití umělých barviv dehtových, která se srážejí na jemně 
práškovaném podkladu, na př. křídě, sádře, síranu olovnatém, tě- 
živci, kaolinu, škrobové moučce. Přicházejí do obchodu pod růz- 
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nými libovolnými názvy, skýtajíce velmi dobrá krycí barviva (moc 
krycí závisí hlavně na podkladu). Hodnota laků posuzuje se dle 
množství barviva v nich obsaženého. Příprava jich děje se bud 
pouhým smíšením rozpuštěného barviva s podkladem, buď, a to 
obyčejně smíšením podkladu s rozpuštěným barvivém a srážením 
přiměřeným prostředkem, čímž se obdrží hmota stejnoměrně zbar¬ 
vená. Také se někdy sráží vhodný podklad smíšený s rozpuště¬ 
ným barvivém takovou látkou, která srazí zároveň podklad i samo 
barvivo. 

Tak zvané přikrášlení (líčení) některých přírodních i umělých 
barviv nerostných děje se způsobem podobným. 

Laky barevné prodávají se bud v podobě těsta (užívají se 
v tiskařství a výrobě tapet), bud úplně suché v prášku, anebo 
v kouscích různého tvaru (z těch hodí se některé za barvy ma¬ 
lířské do vody klihové i k lazurování, jiné opět za barvy krycí 
do oleje a laků olejových; jen málo jich hodí se k účelu obo¬ 
jímu). 

Z laků barevných jsou nejznámější: 

Červeň ainarantová. Lak caesarový. Amarantrot. Cae- 
sarlack. Barvivo různého odstínu získané srážením výtažku ko- 
šenilly kysličníkem hlinitým, nebo barviva dehtová srážená na 
jemně práškovaný podklad (křídu, těživec atd.). Hodí se ob¬ 
zvláště za barvu do vody. 

Lak benátský. Lak v kuličkách. Venetianer Lack. 
Kugellack. Rotholzlack. Odvar dřeva fernambukovélio 
s kamencem, srážený potaši. Do obchodu přichází též ve tvaru 
kuliček. Barvivo do vody i oleje, málo však stálé. 

Tak zvané laky karmínové — Carminlacke — (berlínský, 
florentýnský, vídeňský, mnichovský) vyrábějí se z odvaru ko- 
šenilly, karmínu nebo ze zbytků při výrobě karmínu pozůstalých, 
též i z odvaru dřeva fernambukového (lak florentýnský), nebo 
z barviv dehtových srážených na vhodný podklad (křídu, těži¬ 
vec atd.). 

Pravý lak karmínový (Karminlack) získaný z odvaru 
košenilly, jest krásně červený, ve vodě nerozpustný a obsahuje 
větší množství kysličníku hlinitého než karmín. Spálen zanechá 
hlinitý popel. 

Lak karmoisinový. K a fm o i si n 1 a ck. Fialové nebo mod¬ 
ravě červené barvivo, získané z výtažku dřeva fernambukového, 
košenilly a katechu, nebo z barviv dehtových srážených na vhodný 
podklad (křídu, těživec, kysličník hlinitý atd.). 

Lak mořenový. Krapplack. Garanci n. Vyráběl se dříve 
z odvaru mořeny barvířské srážením sodou, nyní se nejvíce vy¬ 
rábí uměle (z umělého alizarinu). Krásně červené, obzvláště stálé 
barvivo do vody i oleje. 







59 


Lak orseilový. O rs ei 11 e 1 ac k. F ra nzó s is c hr o t. Gra¬ 
nátově červené, krásné barvivo, získané z odvaru lišejníků k vý¬ 
robě lakmusu používavých. Nyní používá se zřídka, neboť není 
stálé na světle. 

Lak žlutý. Gelblack. Barvivo získané z odvaru žlutého 
dřeva, nyní se nahrazuje ponejvíce dobrými žlutými okry. 

Fermež, sikativ a laky. 

Nejdůležitější olej v barvářství užívaný jest olej lněný, 
získaný lisováním za tepla nebo studená ze semene lněného. 

Čerstvě vyrobený olej obsahuje mnoho kalu z látek slizna- 
tých a nutno jej proto před upotřebením vyčistit důkladným ule¬ 
žením. 

Dobře uleželý olej natírán dává lesklý, elastický povlak, 
schne však poměrně pomalu. Proto také se používá k přípravě 
barev olejových převážně lněného oleje vařeného t. zv, ferm eže, 
která na vzduchu vysýchá mnohem rychleji než olej sám. 

Fermeží nazýváme vysýchavé oleje, jichž vysýchavost zvý¬ 
šena zvláštní úpravou (oxydaci). 

Stvrdnutí natřené fermeže neděje se vlivem odpařování, nýbrž 
okysličováním. 

Tím také vysvětleno, proč na povrchu oleje lněného nebo 
fermeže tvoří se v krátké době blanka. 

Fermež jest něco tmavší a též hustší než lněný olej. 

Spracování oleje lněného v dobře schnoucí fermež děje se 
bud delším, 6—Shodinovým vařením, čímž se slizovité součástky 
oleje rozpustí a tím oxydace urychlí, nebo mírným vařením 
oleje s klejtem (získá se fermež tmavá), burelem, beranem man- 
ganatým a zinečnatým (získá se fermež světlá). 

Prvým způsobem, pouhým vařením lněného oleje získaná 
fermež jest ponejvíce hustá, ku přípravě barev olejových nevhodná, 
dobře se však hodí ku přípravě barev tiskařských; druhým způ¬ 
sobem připravená fermež jest řídká, dobře schne a upotřebuje se 
k pracím malířským a natěračským. 

Dle doby vaření lze obdržeti celou řadu různě rychle schnou¬ 
cích fermeží. 

Světlý olej lněný nebo světlá fermež, jichž se užívá k vý¬ 
robě bílých nátěrů, docílí se bělením na slunci (skleněné nebo 
cínové nádoby, naplněné lněným olejem a sklem přikryté, vysta¬ 
víme po několik týdnů účinkům slunečních paprsků), nebo tře¬ 
páním oleje s kyselinou sírovou a pak vymytím vodou. 

Sikativem (sušidlem) nazýváme prudce schnoucí fermež. 
Připraví se zahříváním lněného oleje s klejtem á suříkem (mi¬ 
niem) a zavařením směsi za stálého míchání na černou massu, 
která se po vychladnutí rozpustí v terpentýnovém oleji. 
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Nahradí-li se klejt a minium burelem, obdržíme tmavý si- 
kativ manganatý, hodící se výhradně na barvy tmavé. Bílý sikativ 
na barvy bílé připraví se pomocí boranu manganatého. (O fermeži 
viz též Učebnici pro drogisty, díl I., str. 136.) 

Laky (pokosíy) jsou roztoky pryskyřice, též jantaru, 
asfaltu v lihu, oleji terpentýnovém, benzinu, benzolu, étheru nebo 
fermeži. 

Dle užitého rozpustidla nazývají se laky lihové, terpen- 
týnové, olejové (mastné) či fermeže lakové (Lackfir- 
nisse). Dle surovin ku přípravě laků používaných rozeznáváme 
laky kopálové, jantarové, damarové, asfaltové, šelakové atd., dle 
účelu, k jakému slouží, rozeznáváme laky na kočáry, nábytek, 
podlahy, školní tabule, na kůži atd. Laky vysychají na rozdíl od 
fermeži vypařováním rozpustidel. 

Bezbarvých a barevných transparentních laků ét bérových 
používá se hlavně k potírání lesklých předmětů kovových a před¬ 
mětů uměleckých ze stříbra, mědi, mosazu, oceli, plechu a že¬ 
leza ; též k účelům fotografickým. 

Chrání kov jednak před rezavěním, jednak udržují jej vzhled¬ 
ným. 

Lak zaponový jest roztok celuloidu v octanu amylnatém 
a lihu amylnatém, někdy zředěn acetonem ; po vyschnutí zanechá 
tenoučkou blanku celuloidu, která znamenitě vzdoruje účinkům 
vzduchu, vlhkosti a chemikálií. Podobný nátěr tvoří roztok střelné 
bavlny v étheru (kolodium), používaný též ve fotografii, 

Bezlesklé laky na dřevo a kov připravují se kombinací 
laků etherových a lihových. Jsou bezbarvé i barevné. 

Černých laků bezlesklých nejlepší jakosti užívá se v průmyslu 
optickém a fotografickém. 

K přípravě většiny laků jest zapotřebí zvláštních přístrojů a 
opatření a jen některé z nich možno s prospěchem vyráběti v ma¬ 
lém. Dobré laky nutno často léta nechat usadit, aby nabyly pa¬ 
třičných vlastností, (O lacích viz též Učebnici pro drogisty, díl I., 
str. 143.) 

Lakům podobny jsou politury, ponejvíce to lihové roz¬ 
toky šelaku, nanášené na dřevo houbou nebo klůckem, kterými 
se dřevo tře. 


Mofidla na dřevo. 

Mořidla na dřevo připravují se dnes ponejvíce a to velmi 
pohodlným způsobem z barviv dehtových, která poskytují ob¬ 
zvláště brilantní odstíny. 

Poněvadž však některá barviva dehtová jsou na světle málo 
stálá, připravuji se mořidla, od nichž se požaduje, aby na světle 
byla obzvláště stálá, raději z barviv rostlinných. Níže uvedeny jsou 
některé předpisy k přípravě na světle stálých mořidel na dřevo. 








61 


Černé mořidlo : 80 g extraktu dřeva kampeškového rozpusť 
v ’ litru vařící vody a k roztoku přidej 15 g kyseliny octové 
80Vo- Ma to k roztoku ještě přidej 100 g octanu železitého a 
směs pozvolna zřeďuj vodou až do váhy 800 g. 

Zelené mořidlo : Roztoku indigového karminu přidej tolik 
roztoku kyseliny pikrové, až docílíš žádoucího odstínu. 

Červené mořidlo: 10 g karminu jemně utři a zpracuj s ma¬ 
lým množstvím destillované vody v husté těsto. Na to rozpusť 
1 g kyseliny salicylové v 15 g čpavku O OIO sp. v. a roztok při¬ 
dávej po částkách ke karmínovému těstu, které na to zřeď destil- 
lovanou vodou až do váhy 400 -500 g. 

Červenohnědé mořidlo: 250 g vody zahřej v hrnci do varu 
a přidávej po částkách 150 g surové kyseliny dusičné. Na to roz¬ 
pusť v tekutině takto získané opatrně po částkách 125g aloe a 
nech vychladnout (přidáváním aloe tekutina silně pění). Chlad¬ 
nutím tvoří se na povrchu pevná kůra zrnitého mahagonového 
mořidla, kdežto tekutina pod kúrou skýtá krásné červenohnědé 
mořidlo. 

Dubové mořidlo ; Červenohnědému mořidlu, jehož příprava 
výše uvedena, přidej tolik 107 o roztoku potaše, až docilíš žádou¬ 
cího žlutavého odstínu. 

Ořechové mořidlo: 10 g kasselské hnědi utři s malým 
množstvím vody, přidej opatrně 10 g sodnatého louhu 407o a 
massu zpracuj v barevné těsto, které po té zřeď 400 g vody. 

Co má prodavač vědět o vlastnostech a upotřebení barviv 

a laků. 

Dobré barvivo musí býti jemně plavené, tudíž úplně prosté 
pisku, co nejjemněji umleté, živého (ohnivého) vzhledu a vyzname¬ 
návali se velkou mohutností krycí v oleji i klihové vodě, jakož 
i trvanlivostí oproti účinkům světla, vzduchu, tepla a vody. 

Jakost, jakož i upotřebení barviv závisí na jich složení. Tak 
na př. oxydovaná barviva červená, jakož i barviva chromová se 
značným obsahem kovu poskytuji zvláště trvanlivé nátěry na 
dřevo, vystavené vlivu přírody. Části železné natírají se ponejvíce 
suříkem nebo železitým miniem, též však i ostatními barvivý že- 
lezitými, jako červení železitou (Caput mortuum) a p. 

K nátěrům na podlahy nemá se používat! z ohledů zdravot¬ 
ních barviv olovnatých, ačkoliv právě bělobou olovnatou a mi¬ 
niem lze velmi dobře a pevně trhliny v podlaze zatmelit. 

Dobrý, laciný a úplně jedu prostý nátěr poskytuje hubeně 
rozdělaný okr železitý. 

Běloba a olovnatá barviva vůbec nehodí se k nátěrům po¬ 
užívaným uvnitř obydlených místností a to z důvodu, že tyto ná- 








62 


těry silně ztmaví sirovodíkem obsaženým ve vzduchu (ve vrchní 
vrstvě barevného nátěru utvoří se vlivem sirovodíku tmavý sirník 
olovnatý). 

V podobných případech používá se místo běloby olovnaté 
běloby zinkové nebo lithoponu. 

Z téhož důvodu nesmi se také mísiti barviva olovnatá s bar¬ 
vivý obsahujícími síru (modří ultramarínovou, rumělkou atd). 

Obzvláště tvrdé nátěry poskytují kysličníky olova (žluť olov¬ 
natá) a žluť chromová. 

K nátěrům zevnějším smějí upotřebeny býti pouze barviva 
stálá na světle a vzduchu, k nátěrům vápenným pak jenom bar¬ 
vívá ve vápně stálá, neboť mnohá barviva na př. modř berlínská 
se vápnem rozkládají. 

V obchodě se vyskytující laky barevné pozůstávají z jemné 
práškovaného podkladu (křídy, těživce, kaolinu, škrobu atd.), na 
němž srážejí se dehtová barviva a nehodí se proto namnoze 
k zevnějším nátěrům. 

Většinu barviv lze sice upotřebit k nátěrům olejovým i vo¬ 
dovým, leč doporučuje se přece v každém jednotlivém případě 
uvážiti, které barvivo se k dotyčnému účelu hodí nejlépe. 

Při okrech na př. rozhoduje materiál, na němž se železo usa¬ 
dilo; při okrech hubených jest to půda vápenitá nebo křemičitá, 
promíšená nepatrně s hlínou a proto takovéto okry hodí se pro 
barevné nátěry olejové, při okrech mastných jest to hlína nebo 
hlinitá břidlice a proto okry podobné hodí se více k nátěrům vo¬ 
dovým. Rozdíly tyto lze poznati již dle vzhledu okrů. Světlejší 
mdlé druhy jsou ponejvíce hlinité, chudé železem, kdežto tmavší 
okry jsou ohnivější, kovem bohatší. 

K barvám vodovým hodí se dále hněď srnčí, umbra, modř 
horská nebo vápenná, jakož i brémská modř a zeleň. 

Možno-li již dle ohnivosti barevného prášku posouditi, k ja¬ 
kému účelu se nejlépe hodí, lze třením mezi prsty ihned rozpo- 
znati, jak jemně byl umlet, jakož i zdali jest zboží úplně prosté 
písku; váha pak nám nejlépe prozradí, obsahuje-lí barvivo kov. 

Krycí mohutnost barviva zkouší se nejlépe mezí dvěma ta¬ 
bulkami skla a to tak, že se něco barviva utře na sklíčku s málo 
olejem v těsto, přikryje druhým sklíčkem, načež se obě sklíčka 
kruhovitě o sebe trou. 

Tímto způsobem rozetře se barevné těsto stejnoměrně po 
sklíčkách, načež stačí k poznání krycí mohutnosti, od sebe oddě¬ 
lená sklíčka pozorovat! v dopadajícím a procházejícím světle. 

Při upotřebení barviv jest velmi duležito, aby barvivo v prášku 
bylo co nejjemněji utřeno s fermeží nebo klihovou vodou. Čím 
tření jemněji a pečlivěji provedeno, tím vydatnější jest vyrobené 
barvivo a tím také snadněji schne a tvrdne. 
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Při spotřebě barviv a to zvláště upotřebuje-li se jich k natí¬ 
rání podlah, dopouští se obecenstvo mnohých chyb, které pak 
omylem připisovány jsou špatné jakosti zboží. 

Jest proto nutno, aby prodavač sdělil zákazníku věcný, 
snadno srozumitelný návod k upotřebeni barviva, nebof jenom 
tak může se kupující vystříhat chyb a tím i ev. škody. 

Návodu k upotřebení, jímž jsou krabice s lakovými barvami 
opatřeny, si hospodyně, jež s barvou pracuje, obyčejně nepo¬ 
všimne a jest jí také často nesrozumitelný. 

Jest nezbytnou podmínkou, aby předmět, jež má býti natřen 
olejovou barvou, byl čistý a úplně suchý; při natírání podlah 
chybuje se nejvíce tím, že se podlaha před natíráním vydrhne 
a nenechá řádně uschnout. 

Podlaha po několika hodinách jest sice na povrchu suchá, 
ale vlhkost vsáklá do vnitř dřeva vypaří se za teploty obvyklé 
v pokoji nejdříve as za 24 hodin. 

Natírá-li se pak barvou jenom zdánlivě suchá podlaha, zne¬ 
možňuje utvořivší se povlak vypařování vlhkosti, která opětně 
zabraňuje těsnému přilnutí nátěru k podlaze a jest příčinou, že 
se tvoří bubliny. 

Nohy židle nebo stolu zůstávají lpěti na nátěru a pozved¬ 
nutí jich doprovázeno jest známým praskotem. 

Pakliže se před natíráním použije k čištění podlahy sody a 
mýdla, a podlaha natírá se dříve než úplně vyschne, chybuje se 
dvojnásobně, nebof ve dřevě zbylé stopy roztoku sody částečně 
zmýdelní olej v barvě obsažený, čímž nátěr ze spoda stává se 
měkký, mazlavý a nevysýchá. 

Další a nemenší chyby dopouští se ten, kdo natírá barvu 
příliš hustě. 

Zůstane-li fermež lněná delší dobu v nádobě stát! nepřikryta, 
lze pozorovat!, že se na povrchu fermeže utvoří blanka, která 
brání přístupu vzduchu k fermeži a tím i další oxydaci lněného 
oleje. Zcela totožný postup odehrává se na povrchu příliš hustě 
natřené barvy, a utvořená blanka znemožňuje vysýchání spodní 
vrstvy nátěru. 

Chyby takovéto dopouští se při natírání podlah zejména laik, 
v domnění, že čím nátěr hustší, tím trvanlivější, ač právě naopak, 
čim barva slaběji natřena, tím trvanlivější. 

Na povrchu hustě natřeného barviva utvoří se časem pohyb¬ 
livá blanka, která špatně ku dřevu lpí, odprýská, odlupuje se a 
pak nejlépe nátěr odstranit a podlahu natříti znova. 

Stává se také, že podlaha po prvém nátěru, nebo v případě 
obnovování nátěru příliš zastaralého, místy se neleskne (oslepne). 
Příčinou takovéhoto úkazu není snad barva, nýbrž nestejná po- 
rovitost dřeva, jehož pryskyhčnatá část vssaje méně barvy než 
část prostá pryskyřice. 
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Tím stává se, že poresnější části podlahy vysýchají bez lesku, 
kdežto pryskyřičnaté jsou po vyschnutí lesklé. 

Sukovité a tudíž velmi pryskyřičnaté části dřeva, natřené 
jmenovitě nátěrem fermežovým, někdy vůbec nesehnou a stává 
se i, že barva již při prvním čištění podlahy se setře. 

Za základní barvy na nábytek aíd., které se dodatečně žil¬ 
kují (řládrují) a lakují, užívá se barvy dubové a ořechové. Barvy 
základní pozůstávají z běloby olovnaté a okru. 

K základní barvě ořechové přidává se mimo to i nepatrné 
množství červeni. Jsou to tudíž světležluté ev. žlutočervené barvy, 
na kterých se žilkuje (fládruje) bud štětci (zvanými roztěrači 
a pod.) nebo pomocí obtiskovacího papíru žilkovacího. 

Jako barvy, tak i specielně laky nutno dobře roztírali. Jan¬ 
tarové a kopalové laky nesmí býti ani příliš husté ani příliš řídké. 

Dobrý lak k pracím vnitřním má rychle schnout, uschlá vrstva 
nemá se trhat, svrkávat, ani slepnout (stati se neprůhlednou). Má 
tvořit pružnou vrstvu roztahující se s podkladem co možno stejně 
a má být úplně průhledný. 

Lak určený na návěstné štíty má vzdorovali působení vzduchu, 
dešti a povětrnosti a schnouti volněji než lak k pracím vnitřním. 

Před lakováním budiž předmět, který má býti lakován, pečlivě 
zbaven prachu. 

K lakování větších ploch užívá se štětců větších, dobře ová¬ 
zaných, neboť dlouhé štětiny brání řádnému rozetření laků; 
menší předměty lakují se štětcem vydřím nebo z hovězích chlupů. 

Ku lakování lihovými laky upotřebují se ponejvíce štětce 
vlasové, při čemž na plochy hladké užívá se štětců měkčích, na 
okrasy a kouty štětců tvrdších. 


Zařízení oddělení barvářského v drogerii. 


Zařízení oddělení barvářského v drogerii vyžaduje poměrně 
malého základního kapitálu. 

Obyčejně stačí opatřiti si nejprve následující druhy barviv : 

Dobře kryjící druhy okru barvy světlé, střední a tmavé, hodící se 
pro barvy olejové, a pak lacinější druhy okru odstínu světlejšího 
a prostředního pro barvy klihové. 

Dále třeba míti na skladě i okr ohnivě oranžový (chromový), 
jehož zvláště při míšení barviv a jako přísady ku zlepšení lev¬ 
nějších druhů okru se používá. 

Rovněž třeba se zásobit satinobrem (Satinockrem), světlejší 
a tmavší hnědí srnčí (Umbra světlá. Rehbraun), umbrou tmavší s od¬ 
stínem do červenava nebo zelenává, která smíšena s červeni skýtá 
krásnou červenou hněď. 

Zapotřebí jest i hnědi manganové, skýtající se zeleni chro- 7 

movou krásné bronzově zelené odstíny, jakož i hnědi kaštanové, 
která smíchána s červení poskytuje krásné odstíny hnědi sametové. 
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Hnědi kasselské, sienky surové (žluté) a pálené (červené) 
uživá se jako barev lazurových a k žilkováni (fládrováni). 

Mimo to žádoucno, aby na skladě byla jednak čerň lacinější 
používaná při pracích zednických, jakož i lepší druh černi pro 
jemnější práce malířské a ku míšení barviv. 

Tmavší červeň železitá, jakož i světlejší ohnivá Červeň, žádány 
jsou pod jménem červeň nová, německá, módní, patentní, secesní. 

Dále třeba také vésti lacinou červen anglickou a zelenou 
hlinku, jichž se používá ku pracím zednickým. 

Žádána jest dále hojně sed stříbrná; mimo to lepší a lev¬ 
nější modř ultramarínová, ultramarínová zeleň, jakož i grafit, že- 
lezité minium, klejt, běloba olovnatá, zinková běloba, lithopon, 
zeleň chromová světlá, odstínu prostředního a tmavého, plavená 
křída a hlinka malířská. 

Pro začátek budtež činěny jenom zcela nepatrné zásoby 
chromové oranže, chromové žluti, červeni, košenilly, karmínu, 
rumělky a violeti. 

Teprve, když začátečník nabyl dostatečného přehledu o místní 
spotřebě barviv, možno sklad dle toho přiměřeně zvětšit. 

Různé druhy okru jsou nejvíce žádanými barvivý a proto 
m třeba je také míti v dostatečné zásobě na skladě a rovněž tak 

i plavenou křídu a hlinku malířskou. 

Zásuvky, v nichž uschovány jsou barvy, budtež vedle sebe 
tak umístěny, aby znemožněna byla jakákoliv škoda, jež by ev. 
vzniknouti mohla částečným pomíšením obsahu jedné zásuvky 
s obsahem zásuvky druhé. 

K obchodu s barvivý přináležejí také štětce, šablony pro ma¬ 
líře, fermeže, politury a laky, dále barvy emailové a jantarové, 
barvy lakové na podlahy v plechovkách k prodeji již upravené. 
^ Barvy budtež od ostatního zboží chovány odděleně, neboť 

takto uspořádaná drogerie působí velmi příznivým dojmem na 
obecenstvo obstarávající v drogerii i nákup zboží jiného. 

Z téhož důvodu má také oddělení barvářskému býti vyhrazen 
nejen zvláštní stůl expediční, ale také i váhy a závaží. 

I Aby se obecenstvu při nákupu barev různých odstínů usnad¬ 

nila volba barvy, doporučuje se míti a po ruce vždy předložití ku¬ 
pujícímu kolekci vzorků natřených barev. 

Zákonná ustanovení o obchodu s barvivý. 

Nařízení vydané ministerstvem vnitra a obchodu ve 
srozumění s ministerstvem spravedlnosti ze dne 17. července 
1906 ř. z , čís. 142, o upotřebení barviv a látek zdraví lid¬ 
skému škodlivých při výrobě životních prostředků (potravin 
; a poživatin) a spotřebních předmětů, jakož i o obchodě takto 

připravenými životními prostředky a spotřebními předměty. 

5 
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Z nařízení tohoto uvedenyjsou zde pouze ony 
paragrafy, které jsou pro obchodníky s barvivý 
důležitý: 

§ 2. Za zdraví škodlivá barviva se považují: I. Všecka bar¬ 
vivá a prostředky barvicí vůbec, které obsahují antimon, arsen, 
baryum, olovo, kadmium, chrom, měď, rtuť, uran, cín a zinek. 
II. Kyselina pikrová a všechny její sloučeniny, dinitrokresoly a 
jejich sloučeniny s kovy (Viktoriina žluť, surogát šafránový), žluť 
Martiova (žluť naphtylaminová, žluť manchesterská, vápenaté a 
natriové sloučeniny dínitroalfanaftolu), aurantia (žluť císařská, 
soli hexanitrodifenylaminu), oranž 11 Mandarín G extra, Trop- 
oeolin 000 čís. 2, sodnatá sůl kyseliny sulfanilazobetanaftolové), 
aurin, koralin, gummigutta a dále šťavelové soli jinak neškodných 
zásaditých barviv. 

§ 3. Neškodná přirozená barviva (barviva rostlinná a živo¬ 
čišná), určená k barvení poživatin, smějí býti prodávána a na 
skladě chována pouze v nádobách a obalech, na nichž účel, k ja¬ 
kému slouží (k barvení poživatin) jest vyznačen a které opatřeny 
jsou jasně čitelným nápisem „neškodné". 

Neškodná umělá barviva (nerostná a dehtová), jež určena 
jsou k barvení poživatin, smějí do obchodu přicházeti a prodá¬ 
vána býti pouze v originálních baleních továrních, opatřených to¬ 
vární značkou a obaly musí mimo označení „K barvení poživatin" 
a „neškodné", ve smyslu min. nařízení ze dne 17. července 1906 
ř. z. čís. 142, vedle jména (firmy) továrny také ještě zřetelně 
opatřeny býti jménem obchodníka. 

Detailistovi jest však dovoleno umělá barviva koupená v ori¬ 
ginálním baleni prodávat! v detailu i v obalech menších, ale pak 
i na tomto obalu musí uvedeno býti předepsané označení „K bar¬ 
vení poživatin" a „neškodné ve smyslu min. nařízeni ze dne 
17. července 1906 ř. z. čís. 142", jakož i jméno (firma) detail¬ 
ního obchodníka, který pak také ručí za identitu zboží, že po¬ 
chází z originálního balení ve velkém. 

Při směsích umělých barviv organických musí obal mimo výše 
uvedeného, také přesně udávati, z jakých barviv se skládá smí- 
šenina. 

§ 7. K barvení a přípravě kosmetických prostředků (k čištění, 
pěstování a barvení pleti, vlasů a ústní dutiny atd.) nesmí se po¬ 
užívat! látek v § 2. vyjmenovaných. 

Dovoleny jsou toliko přidávati k mýdlům, líčidlům a kosme¬ 
tickým mastim síran barnatý, sirník kadmiový, kysličník chromový, 
kysličník zinkový, sirník zinečnatý, kysličník cínový a rumělka. 

§ 8. Ustanovení § 7. nevztahuje se na upotřebení barviv, 
která obsahují v § 2, I, uvedené kovy pouze jako nečistoty v ta¬ 
kovém množství, jakému se nelze ubrániti při obvyklé technické 
přípravě barviv. 
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§ 9. Barvy pro děti smí po živnostensku býíi prodávány a 
na skladě chovány pouze jsou-li označeny jako barvy „pro děti" 
neb „neškodné", nebo „nejedovaté". 

Nařízení ministerstev vnitra a obchodu ze dne 21. dubna 
1876 ř. z. C. XVII. č. 60 v příčině obchodu jedy, léčivy jed 
v sobě obsahujícím] a preparáty chemickými, zdraví škodli¬ 
vými. 

V příčině obchodu jedy, léčivy jed v sobě obsahujícími a 
chemickými preparáty zdraví škodlivými ustanovuje se toto: 

§ 1. Za jed pokládá se: 1. Arsen (utrejch, otrušík) a všeliké 
sloučeniny arsen obsahující. 2. Sloučeniny antimonové s chlorem 
a kyslíkem. 3. Kysličníky a soli rtuťové zahrnujíc v ně i slouče¬ 
niny rtuti s chlorem, jodem a bromem. 4. Obyčejný fosfor. 5. 
Brom. 6. Kyanovodík (psotnina) a preparáty kyan obsahující, též 
kyanidy kovů, až na ty, jež sloučeny jsou se železem. 7. Prepa¬ 
ráty prudce účinkující z jedovatých bylin a zvířat, neb z nich 
způsobem umělým vyrobené, jakož jsou jedovaté alkaloidy, ku- 
rare, kantaridin atd. 

§ 2. Aby ten, kdo žádá za povolení prodávati jed, zadost 
učinil tomu, čeho se v § 27. řádu živnostenského vyhledává, má 
prokázali, že bud 1. odbyl s dobrým prospěchem nižší oddělení 
některé školy střední, aneb některou školu odbornou, této škole 
rovnou, aneb 2. že jiným způsobem, zvláště delším zaměstnáním 
se v některé živnosti, která má právo v jedech neb v preparátech 
a léčivech jed obsahujících obchod vésti, aneb v některé továrně 
chemické, nabyl dostatečných vědomostí o jedech a o tom, jak 
se s nimi zacházeli má. 

§ 3. Jed může se vydávali jen živnostníkům, kteří mají právo 
jedy prodávati, ústavům vědeckým a učilištím veřejným, též oso¬ 
bám, které prokáží, že mají úřední, dosud platné povolení (§§ 5. 
a 7.) jed dostávali. 

§ 4. Povolení ku obchodování jedem uděluje politický úřad 
okresni, v jehož okresu žádající bydlí. 

§ 5. Žádá-li kdo, aby mohl dostati jed jen v jednom případě, 
dá se mu povolení k tomu lístkem, žádá-li však někdo, jenž má 
k provozování své živnosti nebo svého zaměstnání jedu pravi¬ 
delně zapotřebí, aby mohl dostávali jed po delší čas, vyhotoví 
se mu k tomu cíli licence. 

§ 9. Živnostníci, kteří mají právo prodávati jed, mají vésti 
zvláštní knihu, do níž se má zapsali, komu a kdy byl jed vydán, 
jaký jed to byl a kolik ho bylo; může-li se vydati někomu jed 
jen na úřední povolení (§ 3.), mají v ní též zaznamenali toto po¬ 
volení (list nebo licenci na dostávání jedu), mají uvésti datum a 
pojmenovat] úřad, který povolení dal (§ 367. zák. tr.). 

§ 10. Živnostníci, kteří mají co činiti s jedem, jsou povinni 
jako každý, kdo chová jed, přihlížeti k tomu, aby tím zdraví a 

5 -^ 
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život jiných nebyly uvedeny v nebezpečenství, a aby byly jedy 
zvláště chovány ve vzdálenosti od všelikých věcí k požívání a 
od léků. 

§ 11. Správce živnosti, která obchoduje s jedem, má k tomu 
přihlížeti, aby věci jed obsahující byly náležitě opatřeny a od ji¬ 
ných zvlášť odděleny; též aby nádoby, v nichž se jed chová v zá¬ 
sobě, slovem „jed" byly příhodně označeny a zamčeny (§ 368. 
zák. tr.). 

Kde se prodává jed v malých částkách, a v živnostech, 
které mají jedu zapotřebí, označeny buďte schrány a nádoby, 
v nichž se jed chová v zásobě, slovem „jed", tak aby to bilo 
v oči, aneb obyčejnou umrlčí hlavou, a buďte chovány zvlášť pod 
uzamčením. 

V dotčených živnostech je majetník aneb správce živnosti 
povinen míti zásoby jedu vždy pod svým opatrováním (§ 371. 
zák. tr.). 

Nádob a náčiní ze dřeva, z rohu neb z kosti, kterých se při 
schovávání a prodeji jedu užilo, není naprosto dovoleno užívatí 
k přechovávání věcí k požíváni a léků, nádob pak a náčiní tako¬ 
vých z porculánu, ze skla neb z kovu jest dovoleno užívati jen 
tehda, když se prve co nejbedlivěji očistí. 

§ 12. V obchodu drobném vydávány buďte jedy jen dobře 
opatřeny a zapečetěny. 

Kupující může ku přijetí jedu zmocniti jedině toho, u koho 
se není obávati, že by ho zle užil nebo že by s ním neopatrně 
zacházel; také prodávající nemá jedu vydávati nikomu, kdo by 
zřejmě dal příčinu, že by ho tak užil nebo s ním zacházel. 

Nádoby neb balíčky jed obsahující opatřeny buďte, aby to 
bilo v oči, nápisem „jed“, nebo buďte označeny obyčejnou umrlčí 
hlavou a připojena buď firma prodávajícího. 

Učňům nemá se svěřovati, aby vydávali jed. 

§ 13. Posílá-li se jed někam, budiž bedlivě zabalen do 
schránky dobře se zavírající a opatřené tak, aby naprosto nic ne¬ 
mohlo vytéci nebo se rozprášili, a dán buď na schránku nápis 
«jed“. 

§ 15. Léčiva obsahující v sobě jed (byliny jedovaté atd.), 
ježto nejsou v § 1. uvedena, a preparáty chemické zdraví škod¬ 
livé, ježto tam též nejsou jmenovány, totiž: alkalie, pojímajíc 
v ně i žíravé louhy a essenci louhovou, kyseliny minerální, ky¬ 
selinu šťovíkovou, škodlivé soli kovové a podobné, mají živnost¬ 
níci chovali v nádobách nebo schránách, na kterých je zřetelně 
napsáno, co obsahují, a každý, kdo má taková léčiva a prepa¬ 
ráty, má je chovali ve vzdálenosti od věcí k požíváni a od léků. 

V obchodu drobném mají se takové věci vydávati jen dobře 
opatřeny a má také zde platnost to, co ustanoveno v druhém 
odstavci § 12. 
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Když se tyto věci někam posílají, mají se označiti svým 
zvláštním jménem. 

Vůbec buď toho, co ustanoveno v § 13., šetřeno také při 
odesílání věcí. 

§ 17. Přestoupil-li by kdo toto nařízení tím způsobem, že 
se k němu nevztahuje ani obecný zákon trestní, ani tresty usta¬ 
novené v řádu živnostenském, potrestán buď dle nařízení mini- 
steriálního, vydaného dne 30. září 1857 (č. 198 zák. říšsk.j. 

Zdraví škodlivá barviva anorganická.*) 

Barviva obsahující arsen: Auripigment (Sirník arsenový. 
Žluté^sklo arsenové. Žluf královská. Operment). 

Červeň kobaltová (Arseničnan kobaltnatý. Kobaltarsenrot). 

Realgar (Červené sklo arsenové). 

Scheeleova zelen (Zeleň šelská, švédská, brunšvická, mine¬ 
rální, Neuwiederská, zeleň do vápna, Scheeleschesgriin). 

Svinibrodská zeleň (Zeleň císařská, vídeňská, papoušková, 
zemitá, minerální, zeleň Pavla Veronského, zeleň královská, luční, 
patentní, krycí, Mitisova, kirchbergská, lipská, pařížská, cvikovská, 
basilejská, anglická, wůrzburgská, Hoermannova, nová, jedová, 
perská atd. Schweinfurtergrun). 

Barviva obsahující antimon: Běloba antimonová (Algarot. 
Antimonweiss). 

Rumělka antimonová (Antimonzinober). 

Sirník antimoničný (Schwefelantimon). 

Barviva obsahující antimon a olovo: Žluf neapolská 
(Antimoničnan olovnatý. Neapelgelb). 

Barviva obsahující baryum: Zelen manganová (Zeleň ka- 
selská, Rosenstiehlova, Bóttgerova, Mangangríin). 

Barviva obsahující baryum a chrom: Žluf barytová (Žluf 
citrónová, permanentní, ultramarínová. Barytgelb. Permanentgelb.) 

Barviva obsahující chrom: Arnaudonova zeleň (Zeleň Ples- 
syho,^Schnitzerova. Arnaudonsgrůn. Plessysgrůn). 

Červeň purpurová (Chroman stříbrnatý. Silberrot). 

Zeleň Pelletierova (Pelletiersgrůn. Jungferngrůn). 

Zeleň chromová (Chromgriin = směs žluti chromové a ultra¬ 
marínu). 

Žluf strontianová (Strontiumgelb). 

Barviva obsahující chrom a měď: Hněď chromová (Chrom- 
braun), 

Barviva obsahující chrom a cín: Červeň karafiátová (Pink 
Coleur). 


'**) o organických viz str. 570. 
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Barviva obsahující chrom a zinek: Zeleň smaragdová 
(Smaragdgriin). 

Žluť zinková (Žluť chromová zinková. Zinkgelb). 

Barviva obsahující měď: Casselmannová zeleň (Kassel- 
mannschesgrun). 

Hněď Hatschetova (Hněď chemická. Hatschetbraun). 

Kuhlmannova zeleň (Kuhlemannsgrun). 

Měděnka (Griinspan). 

Modř horská (Modr bremská, měděná, anglická, hamburská, 
Neuwiederská. Bergblau. Bremerblau. Kupferblau. Neuwiederblau). 

Zeleň borová (Borgrun). 

Zeleň bremská (Bremergrun). 

Zeleň horská (Zeleň tyrolská, měděná, uherská, vodová, břid¬ 
ličná. Kupfergrun. Berggrun. Schiefergrun. Tirolergrun). 

Barviva obsahující měď a cín: Zeleň cínová (Zeleň Gente- 
lova. Zinngrun. Zinnkupfergrun). 

Barviva obsahující cín: Modř wolframová (Wolframblau). 

Barviva obsahující olovo"^): 1. Běloba olovnatá (Cerussa. 
Běloba kremžská, hollandská, perlová, francouzská, anglická, be¬ 
nátská, hamburská. Schieferweiss. Bleiweiss). 

Běloba Patisonova (Pattisons Bleiweis). 

Hněď olovnatá (Bleibraun. Flohbraun). 

Jodid olovnatý (Žluť jodová. Bleijodid). 

Klejt (Lithargyrum. Kysličník olovnatý. Massikot. Bleiglátte. 
Bleioxyd). 

Sirník olovnatý (Plumbum sulfuratum. Bleischwarz. Schwefel- 
blei). 

Síran olovnatý (Bleisulfat. Bleivitriol). 

Suřík (Minium. Mennige. Saturnrot. Bleirot. Bleizínnober). 

Sed olověná (Bleigrau). 

Žluť anglická Montpellier (Jaune Montpellier). 

Žluť kasselská (Žluť Turnérova, minerální, patentní. Casseler- 
gelb. Mineralgelb. Veronesergelb). 

Barviva obsahující olovo a chrom : Červeň chromová (Ru¬ 
mělka chromová, nová. Červeň rakouská, vídeňská. Chromrot. 
Neuzinnober). 

Zelená rumělka (Zelený cinobr. Zeleň mechová, hedvábná. 
Zinnobergríin). 

Žluť chromová (Žluť královská, císařská, lipská, kolínská, 
hamburská, nová, pařížská. Chromgelb. Bleigelb. Ultrarnaringelb). 


Barviva obsahující olovo nutno dle zvláštního před¬ 
pisu chovati na skladě, jakož i expedovali s označením .Ob¬ 
sahuje olovo". 
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Barviva obsahující olovo, chrom a měď: Zeleň jablečná 
(Apfelgriin). 

Barviva obsahující uran : Žluť uranová (Urangelb). 

Barviva obsahující rtuť: Rumělka šarlatová (Jodid rtuťnatý. 
Jodinrot Scharlachrot). 

Turpethum minerále (Žlutý zásaditý síran rtuťnatý. Merkur- 
gelb). 


Fysikální zkoušení barviv. 

Posouditi jakost a hodnotu barviv bez důkladných chemic¬ 
kých vědomostí možno jenom u barviv jednoduchých a nejběž¬ 
nějších. 

Čistotu barviva zkoušíme: Znečištění barviva poznáme 
zkouškou s vodou a sice tim, že rozděláme barvivo s vodou na 
kaši, vpravíme do skleněné kádinky, rozmícháme s dostateč¬ 
ným množstvím vody, důkladně promícháme a necháme ustátí. 
Jsou-li barvivu přimíšeny cizí látky různé hustoty, utvoří se zna¬ 
telné vrstvy jednotlivých látek a také možno za vlhka snáze po¬ 
znat! nečistoty. Často se také pozná čistota barviva rozmícháním 
barviva s vodou a rozetřením na bílý papír. 

Zkoušíme-li na čistotu barvivo již rozetřené s olejem, tu je 
rozmícháme s lihem a stejně pozorujeme, jak udáno při zkoušce 
s vodou. 

Jemnost barviva zkoušíme: Barvivo rozděláme s vodou 
na kaši, vpravíme do skleněné kádinky, rozmícháme s dostateč¬ 
ným množstvím vody, důkladně promícháme a necháme ustátí; 
čím delší doba uplyne než se usadí barvivo, tím jest jemnější. 

O jemnosti barviva v prášku nebo barviva již rozetřeného, 
v oleji možno se též přesvědčit!, roztíráme-li je plochým, oheb¬ 
ným nožem na skle; hrubší kousky tvoří na hladké vrstvě rýhy, 
písek skřípe pod nožem. 

Odstín barviva posuzujeme porovnáním se vzorkem. 
Obě barviva rozetřeme nožem na porculánové desce vedle sebe, 
povrch jich urovnáme a pozorujeme proti oknu. 

Stálost barviva na světle a vzduchu nezávisí pouze na 
barvivu samém, nýbrž i na způsobu, jakým bylo použito; tak 
na př. některé barvivo použité jako barva vodová jest velmi ne¬ 
stálé, jako barva klihová jest již stálejší a jako barva olejová 
vyhovuje co do stálosti úplně. 

Stálost barviva zkoušíme: Barvivo rozetřeme jednak s vodou 
klihovou, jednak s olejem a natřeme je na sklo v podobě proužků. 
Po uschnutí barviva pokryjeme polovinu natřených proužků ne¬ 
průhledným papírem a vystavíme účinkům slunečních paprsků po 
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více dnů; pozorujeme, že některé barvivo vybledne, některé na¬ 
bude jiného odstínu, jiné opět se vůbec nezmění. 

Naprosto stálá jsou jedině barviva zemitá a některá ne¬ 
rostná; barviva ústrojná, a to jak přirozená, tak i umělá nejsou 
již tak stálá. 

Vydatnost barviva zkoušime porovnáním se vzorkem 
a sice tak, že odvážíme určité množstvi barviva, na př. 10 g a 
šmidláme je s 10, 20—30 g jemně utřeného barytu a porovná¬ 
váme zda utvořivší se směs je se vzorkem stejně zbarvena. 


Jednoduché chemické zkoušení některých barviv na jich slo¬ 
žení, případné porušení nebo pomíšení jinými látkami. 

V následujícím uvedeny jsou jednoduché způsoby systema¬ 
tického zkoušení barviv, které každý snadno může provésti a tak 
v jednoduchých případech dokázali, které barvivo má v ruce, 
zdali a do jaké míry bylo porušeno anebo zředěno látkami 
jinými. 

Kdyby však bylo barvivo směsí několika barviv, nebo slou¬ 
čeninou dosud za barvivo nepoužitou, pak ovšem byla by ke správ¬ 
nému rozpoznání a posouzení nutná přesná chemická analyse 
zkušeného chemika. 

Ke zkoumání musíme míti barvivo čisté v prášku; chceme-li 
zkoušeli barvivo utřené ve fermeži nebo oleji, zahříváme 5 g bar¬ 
viva mírně ve skleněném balónku asi s 9 cm^ etheru a 6 cm= 
lihu GOVo. necháme usadit, roztok slejeme a ssedlinu na filtru 
papírovém promyjeme toutéž směsí lihu a étheru. Zbylé práško- 
vité barvivo pak podrobíme nejprve zkoušce předběžné pálením 
na plíšku, čímž zjistíme, jde-li o barvivo minerální anebo orga¬ 
nické, načež jej dále zkoušíme níže naznačenými způsoby. 

Zkouška předběžná: Spálíme něco barviva na plíšku želez¬ 
ném, lépe však na platinovém, a pozorujeme, zdali unikají páry 
nebo dýmy, jaké jsou barvy a zápachu, dále zdali se barvivo 
spálí úplně, beze zbytku, nebo zanechává-li zbytek, jakož i mě- 
ní-li se nebo nemění pálením. 

Nemění-li se barvivo, neunikají-li dýmy, může to býti pouze 
barvivo minerálně (hlinky, okry červené, běloba barytová, sádra, 
uhličitan barnatý atd.). 

Cerná-li barvivo, nebo hoří-li, jsou přítomny látky organické, 
eventuelně laky přirozených nebo umělých barviv organických 
(ústrojných). 

Shoří-li barvivo úplně bez, nebo jenom nepatrného zbytku, 
jest látkou výhradně organickou. 
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Bílá barviva. 

1. Barvivo pálené na uhlí dřevěném*); 

Žíháme-li barvivo na uhlí dřevěném plamenem reduk¬ 
čním, povstane : 

1. Zrnko měkkého kovu, jež lze kouti a jež žíháno dále pla¬ 
menem oxydačním dává nálet žlutý — běloba olovnatá. 

2. Zrnko kovu, jež se při kování rozbije a žíháno v plameni 
oxydačním vydává bílý dým, po delším stání pak pokryje se 
krystallky v podobě lesklých jehliček — běloba antimo¬ 
nová. 

3. Neměni li se barvivo plamenem redukčním, svítí-li pla¬ 
menem oxydačním, za žhava žloutne a za chladu bledne, navlh¬ 
číme jej solucí kobaltovou (10 g dusičnanu kobaltnatého, rozpu¬ 
štěných v 90 g vody destillované) a znovu žíháme. 

Sezelená-li barvivo — běloba zinková; barví-li se látka 
solucí kobaltovou růžově — běloba horečnatá; barví-li se 
modře — bílá hlinka. 

Barví-li se plamen oxydační sám oranžově — sloučenina 
vápenatá. 

Nenastane-li žádná z těchto reakcí, jest barvivo nejspíše b ě- 
1 o ba stálá nebo baryt. 

II. Čisté práškovité barvivo polejme malým 
množstvím kyseliny solné: 

1. Šumí-li a zapáchá sirovodíkem (po shnilých vejcích) — 
lith opo n. 

2. Uníká-li kysličník uhličitý (plyn bez zápachu), zkoumáme 
dále dle A a B. 

A. Přidáme k barvivu více kyseliny solné, část nerozpuště¬ 
nou odíiltrujeme a zkoumáme dle C. 

B. Filtrát zkoumáme: 

a) vodou sirovodíkovou; černá ssedlina — běloba olov¬ 
natá; 

b) šfovanem ammonatým; bílá ssedlina — křída nebo 
vápno; 


Pálení na dřevěném uhlí; Do důlku v kousku uhlí vydlabaném 
vloží se část barviva, naČeŽ se pomocí dmuchavky (o dmuchavce a jejím upo¬ 
třebeni viz v Učebnici pro drogisty, díl IJI., str. 95, chemie anorg.) fouká do 
plamene tak, aby na místo, kde se barva nalézá, šlehal buď plamen redukční 
nebo oxydační. Přiblížíme-li totiž dmuchavku k plameni (svíčky, kahanu liho¬ 
vého anebo Bunsenova) tak, aby se dechem pouze ohnul, zůstane plamen žlutý 
— plamen redukční; vložíme-li špičku dmuchavky do plamene a dmýcháme, 
stane se plamen bezbarvým — plamen oxydační. 


ě 
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c) sirníkem ammonatým; ssedlina barvy pleťové — běloba 
manganová. 

3. Rozpouští-li se bez šumění, rozpustíme vše v kyselině 
solné a přidáme k roztoku sirník ammonatý; bílá ssedlina — 
běloba zinková. 

4. Nemění-li se, tu nerozpustné barvivo polejeme sirní¬ 
kem ammonatým: 

a) Zčerná-li — sirník olovnatý. 

b) Nezmění-li se, zkoumáme dle III. 

III. Malé množství barvy povaříme s vodou, zfiltrujeme a 
filtrátu přidáme šfovanu ammonatého: 

a) Bílá ssedlina — sádrovec. 

b) T alek, baryt a některé druhy hlíny se neporu¬ 
šují ani varem s kyselinou sírovou. 


Žlutá barviva. 

A. Barvivo povlhčíme kapkou sirníku ammo¬ 
natého: 

Buď zčerná, nebo z hned ne (viz I.) anebo zůstane nepo¬ 
rušeno (viz II.). 

1. Zčerná-li nebo zhnědne, zkoušíme jej boraxovou per¬ 
ličko u'^): 

a) Boraxová perlička sezelená — žluť chromová. 

b) „ „ zmodrá — žluť kobaltová (již 

slabým zahříváním ve zkoumavce se rozkládá a černá). 

c) Boraxová perlička zůstane nezměněna, nebo nejvýše 
s ež 1 o ut n e (viz B.). 

B. Barvivo zkoušíme roztokem hydroxydu dra- 
selnatého (louhu draselnatého): 

a) Barvivo se v roztoku rozpouští — jodid olovnatý. 
(Olovo se dokáže žíháním barviva na uhlí dřevěném 
dmuchavkou — utvoří se zrnko olova; jod fialovými 
parami, zahříváme-li barvivo ve zkoumavce s něco konc. 
kysel, sírové). 


*) Abychom získali perličky boraxové, vezmeme platinový drátek, který 
na konci zahneme v očko, do nChož nabereme nčco málo páleného boraxu a 
pálime bezbarvým plamenem lihovým tak dlouho, až se sleje borax v bezbarvou, 
Čirou perličku. K hotové perličce se přidá stopa barviva a znova žíháme, až se 
barvivo v boraxu rozpustí úplně. Dle toho pak, jak se perlička zbarví, poznáme, 
jaké barvivo máme v ruce. 


I 
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h) Barvivo se nerozpouští, nýbrž hnědne — oxy- 
chlorid olova (žluť kasselská) nebo klejtí 

(Olovo lze dokázali žíháním na uhlí dřevěném dmu- 
chavkou utvoří se zrnko olova ; kleji i oxychlorid 
olova se rozpouštějí v kyselině dusičné — obdržíme-li 
z roztoku přidáním dusičnanu stříbrnatého bílou ssed- 
linu, jest barvivo oxychlorid olova, ne-li, jest to klejí). 

c) Barvivo se naprosto nemění a rovněž se neroz- 
pouští v kyselině dusičné — žluť neapolská. 

(Zahříváním s konc. kysel, sírovou bělá a na dřevěném 
uhlí žíhána dává bílý kouř a žlutý nálet). 

II. Barvivo zůstane sirnlkem ammonatýra neporušeno: 

1. Zkoušíme jej pálili na plíšku; promění-li se v dým 
páchnoucí česnekem — auri pigment (pálen ve skleněné tru¬ 
bičce s uhlím dřevěným a sodou, dává arsenové zrcádko). 

2. Zkoumáme jej perličkou boraxovou: 

a) Sezelená-li perlička boraxová, rozpustíme barvivo v kyse¬ 
lině solné a roztoku přidáme kyselinu sírovou: Povstane-li bílá 
ssedlina — žluť barytová; nepovstane-li ssedlina — žluť 
z i n ková. 

b) Nezmění-li se perlička boraxová, pokusíme se rozpustit 
barvivo v horké kyselině solné: Rozpustí-li se úplně a při tom 
zapáchá sirovodíkem — žluť kadmiová; rozpustí-li se jen 
částečně na žlutý roztok a roztok odlit, sráží se ammoniakem 
hnědě, žlutou krevní solí se pak barví modře, jest barvivo pa¬ 
trně okr, který se pozná tím, že pálen na uhlí dřevěném, nabývá 
různých tmavších tonů. 


Červená barviva. 

A. Barvivo zahříváme ve skleněné, na konci za¬ 
špičatělé trubičce a pozorujeme látku, která se 
při tom na stěně trubičky usazuje: 

1. Látka na stěně usazená (sublimát) černá a barvivo samo 
se nerozpouští ani v kyselině dusičné, ani v hydroxydu drasel- 
natém (louhu), ani v jodidu draselnatém; jest to nejspíše — 
rumělka. 

(Pálená s práškem železným dává kapku rtuti). 

2. Sublimát jest žlutý a barvivo samo rozpustné v jodidu 
draselnatém — jodid rtufnatý (rumělka šarlatová). 

3. Sublimát jest ora nžový, barvivo černá hydroxydem dra- 
selnatým (louhem) — realgar. 
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4. Sublimát se netvoří (viz B.) 

B. Netvoří-li se sublimát, pak barvivo zkou¬ 
máme boraxovou perličkou (viz o ní bližší na str. 578); 

1, Zbarví-li se perlička zeleně — čerň chromová. 

(Černá také kapkou sirníku ammonatého a v zřeď. ky¬ 
selině dusičné rozpouští se na čirý roztok). 

2. Perlička boraxová se nezbarví (viz C.). 

C. Barvivo zahříváme s kyselinou dusičnou: 

1. Zhnědne-li — minium. 

(Černá také kapkou sirníku ammonatého; na uhlí dře¬ 
věném žíháno dmuchavkou poskytuje zrnko olova — 
viz barviva bílá — ; kyselinou solnou vyvíjí chlor). 

2. Zbělalo-li barvivo a rozpusti-li se v kyselině solné, vydá¬ 
vajíc sirovodík — rumělka antimonová. 

3. Zůstane-li barvivo červené a částečně se rozpouští, jest to 
nejspíše — barvivo železité. 

(Lze zjistili dosti dlouhým vařením barviva se zře¬ 
děnou kyselinou sírovou, až se částečně rozpustí barvou 
žlutou a na to přidáním hydroxydu draselnatého Čili 
louhu — vznikne hnědá ssedlina). 


Modrá barviva. 

A. Barvivo zahříváme ve skleněné, na konci za¬ 
špičatělé trub ičce: 

1. Zčerná-li, jest to nejspíše barvivo železité nebo mě tí¬ 
ná té; původní barvivo zkoumáme dále zahříváním s hydro- 
xydem draselnatým (louhem); 

a) Vyloučí-li se rezavá ssedlina — berlínská modř (pa¬ 
řížská), Mi 1 ori o va. 

b) Zčerná-li barvivo louhem a původní barvivo se rozpustí 
za šumění v kyselině solné — modř horská, 

2. Zůstane-li barvivo pálením v trubičce nezměněno, zkou¬ 
máme jej zahříváním ve zkoumavce s kyselinou solnou: 

a) Nezměni-li se, pak původní barvivo pálíme dmuchavkou 
na uhlí dřevěném (viz zkoušení barviv bílých); neroztaví-li se 
pálením — modř Thenardova čili kobaltová. 

(Kobalt v ní lze dokázati perličkou boraxovou — viz 
str. 578; perlička zbarví se stopou barviva temně 
modře). 

b) Nabude-li barvivo v kyselině solné tmavšího odstínu a 
původní barvivo se dá na uhlí dřevěném roztavil dmuchavkou — 
šmolka. 







77 


(Kobalt v ní dokážeme perličkou boraxovou — temně 
zmodrá). 

c) Odbarvi-li se modré barvivo v kyselině solné za vývoje 
sirovodíku — ultramarín, modř orientálská. 

(Čistý, v plamenu kahanu vyžíhaný drátek platinový, 
namočený do roztoku ultramarínového v kyselině solné, 
zbarví plamen kahanu do žlutá od natria, obsaženého 
v ultramarínu). 

B. Barvivo pomocí dmuchavky (viz str. 577) ží¬ 
háme se sodou na uhlídřevěném plamenem re¬ 
dukčním: 

Usilovným žíháním získáme zrnko cínu, které možno spáliti 
na kysličník číničitý barvy bílé, za horka barvy žluté — coe- 
ru leum. 


Fialová barviva. 

A. Barvivo žíháme na plíšku železném (lépe 
platinovém): 

1. Černá-li pálením — nejspíše lak barviv dehtových. 

2. Nemění-li se pálením — zkoušet dle B. 

B. Barvivo povlhčíme sirovodíkem: 

a) Černá-li — violeť měďnatá. 

b) Nečerná-li a kyselinou solnou dává červenavý roztok — 
violeť norimberská. 


Zelená barviva. 

A. Barvivo zahříváme ve skleněné, na konci za¬ 
špičatělé trubičce: 

1. Nezmění-li se zahříváním, může to býti: 

a) Z eleň ch romová. 

(Perlička boraxová — viz str. 578 — zbarví se stopou 
původního barviva zeleně). 

b) Zeleň kobaltová (Rinmannova). 

(Perlička boraxová zbarví se modře a barvivo samotné 
se rozpouští v konc. kysel, solné rovněž modře, v ky¬ 
selině zřeď., růžově). 

c) Zelený u Itra m a ri n. 

(Perlička boraxová se nezbarví; barvivo původní se 
kyselinou odbarví za vývoje sirovodíku). 

2. Zhnědne-li nebo zčerná barvivo zahříváním v trubičce, 
zkoumáme dle B. 
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B. Barvivo zahříváme ve zkoumavce s kyseli¬ 
nou solnou: 

1. Obdržíme-Ii zelený roztok a předmět železný do roztoku 
ponořený se potáhne měděným povlakem — známka to přítom¬ 
nosti mědi — zahříváme původni barvivo s kyselinou sí¬ 
rovou: 

a) Zapáchá-li po octu a původní barvivo mimo to v louhu 
draselnatém jest nerozpustná a v něm zčerná — měděnka. 

b) Zapáchá-li po oclu a původni barvivo se rozpouští v louhu 
draselnatém barvooj lazurovou a dále zahříváním roztoku se vy¬ 
lučuje červenohnědá ssedlina — zelen schweinfurtská. 

c) Nezapáchá-li po octu jest to buď — zelen Scheleova 
(původní barvivo zahříváním s louhem draselnatým zhnědne), 
nebo zelen horská (původní barvivo zahříváním s louhem 
draselnatým zčerná). 

2 . Rozpouští-li se barvivo v kyselině solné jenom částečně, 
nebo jest v ní zcela nerozpustné a předmět do roztoku ponořený 
nepotáhne se měděným povlakem, zahříváme původni barvivo 
slouhem draselnatým: 

a) Nezmění-li se barvivo — zelená hlinka nebo zelen 
chromová pravá, smaragdová. 

b) Sežloutne-li barvivo, jest to nejspíše — zelená ru¬ 
mělka, jejímž barvivém základním byla modř pařížská. (Zelená 
rumělka jest totiž buď kysličník a hydrát chromitý nebo též 
i směs žluti chromové a modři berlínské; pařížskou modř snadno 
dokážeme v roztoku, když jej sfiltrujeme, filtrát přesytíme kyse¬ 
linou solnou a přidáme kapku chloridu železitého — objeví se 
modř pařížská. Rovněž tak žluť chromovou lze v roztoku doká¬ 
zali, když k roztoku přidáme lihu, přesytíme kyselinou solnou a 
zavaříme — roztok sezelená za vývoje vůně jablečné). 


Hnědá barviva. 

A. Barvivo zkoumáme třepáním s hydroxydem 
draselnatým (louhem) ve zkoumavce: 

1. Zmodrá-li — hněď Hatschettova. 

2, Nezmění-li se barvivo hnědé, zkoumáme je dle B. 

B. Barvivo pálíme na plíšku železném (lépe pla¬ 
tinovém): 

1. Barvivo shoří a zanechá bílý nebo žlutavý popel — hněď 
van Dyckova, kasselská, kolínská, umbra. 

2. Barvivo shoří beze zbytku — bitům e, asfalt, sepie. 

3. Barvivo nehoří a v kyselině solné se rozpouští: 

a) Roztok v kyselině solné se sráží sirníkem ammonatým 
barvou pleťovou — některá hněď manganová. 
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b) Roztok v kyselině solné jest žlutý nebo hnědý a sráží se 
■sirníkem ammonatým černě — hnědželezitá (při pálení na 
plišku také zčervená). 

c) Zbývá-li po rozpuštění barviva v kyselině solné neroz¬ 
pustný zbytek, obsahovalo barvivo trochu kysličníku hnědého. 

Černá a šedivá barviva. 

A. Černá barviva, která jsou téměř všechna 
pouhý jemně rozptýlený uhlík, zkoumáme zahří¬ 
váním na plišku železném (lépe platinovém): 

1. Barvivo počne žloutnout!, načež shoří pomalu bezezbytku 
— saze (při tom po čichu lze poznati, povstaly-li saze ty 
zuhelnatěním petroleje, oleje nebo pryskyřice). 

2. Po žhoucím barvivu zůstane bílý zbytek — čerň z kostí. 

3. Barvivo vůbec nežloutlo — černi chromité. 

B. Barviva šedá, která jsou většinou směsi 
barviv bílých a černých, zkoumáme tím způsobem, 
že odstraníme nejprve barvivo černé a zbývající 
bilépak zkoumáme, jak udáno při barvivech bí¬ 
lých na str. 577. 

Mimo to: 

1. Šed zinková pozná se rozpouštěním v zředěné kyse¬ 
lině sírové neb solné, při čemž z roztoku vystupují bublinky vo¬ 
díku, plynu to snadno zápalného, se vzduchem dávajícího třas¬ 
kavou směs. 

2. Šedá barviva obsahují často i železitou slídu, 
která sc pozná dle lesklých šupinek plavením nebo smícháním 
barviva s vodou. 

3. Šedé směsi koptu nebo černí uhelných, nebo anilino¬ 
vých laků pálením na plišku zbělají, směsi břidlic a tuhy 
s barytem nebo hlinkou se nemění. 
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